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Buenos Aires, 16 de Diciembre dc 1904. 

Srfior Ingeniero E. Hermitte, Jefe de la Division de Minas, Geologia e Hidrologia. 

Tengo el agrado de remitir a Vd. el manuscrito de mi trabajo sobre 
la constitucion geologica y los productos minerales de -aplicacion de la 
Sierra de Cordoba, acompanado de un piano geologico-economico. Las 
colecciones provenientes de esta Sierra, destinados para el Museo de la 
Division se constituyen de i) coleccion cientifica de minerales 2) colec- 
cion cientifica de rocas 3) coleccion de productos minerales de aplicacion* 

El fin que he perseguido en la ejecucion de este trabajo tan to en su 
forma, como en contenido ha sido a satisfacer exigencias practicas, exi- 
gencias cientificas y de ensenanza. 

Saluda a Vd. atte. 

Dr. G. Bodenbender. 



Buetios Aires, Marxo de 1905. 

Eacwo. Seiiot Minhtro de Agriadtura Dr. Damian J/. Torino 1 . 

Tengo el honor de elevar a V. E. el informe del Jefe de la Section 
Geologia relativo a la constituci6n geologica de la Sierra de Cordoba. 

Este trabajo, sobre cuyo objeto y consecuencias me extendere mas 
abajo, se viene preparando desde tiempo atras y cumplo con el deber de 
poner a V. E. en antecedentes de la forma como se ha llevado a cabo. 

Al principio del mes de Junio de 1902 la Comision de estudios de 
napas de agua y yacimientos carboniferos emprendio el estudio de la 
cuenca artesiana situada en los limites de las provincias de Santa Fe y 
Cordoba, con el prop6sito de conocer el regimen de sus aguas y extender 
los conocimientos de la hidrologia subterranea de esa region sobre todo 
hacia el Norte, (provincia de Santiago del Estero) donde la falta de agua 
se hace sentir con mucha intensidad. 

Pero debido a las pesimas condiciones en que se han construido 
hasta la fecha las perforaciones (1), los estudios hechos de acuerdo con 
el metodo sintetico (2), es decir partiendo de la observation del funcio- 
namiento de los pozos artesianos existentes, revelaron la necesidad de 
aplicar dentro de lo posible el metodo analitico 6 sea el estudio detallado 
de los puntos donde debian aflorar las estratas acuiferas a lo largo de la 
Sierra de Cordoba, solicitando para ello el concurso del doctor Guillermo 
Bodenbender quien ya habia hecho serias investigaciones en la Sierra y 
se ofrecia continuarlas ad-honorem. 

A mediados del mes de Junio del> mismo ano el senor Ministro de 
Agricultura doctor Wenceslao Escalante tuvo a bien nombrar al doctor 
Bodenbender geologo ad-honorem adscripto a la Comision, y autorizarme 
a invertir la suma de $ 500 m/n, mensuales, mientras duraran los traba- 
jos, y algun tiempo despues, afirmaudose con estos estudios las convic- 
ciones adquiridas respecto a la hidrologia subterranea en la llanura, se 
sacc a licitacion la construction de un sondeo de 300 nietros de profun- 
didad, en Bell Ville, que desgraciadamente no pudo llevarse a cabo por 



(1) I,a totalidad de los soudeos estAn sin revestimieuto de manera qu- el producto ha dismt- 
uuido considerablemente y los niveles piezom^tricos observados, mas bajos que los reales, no permi- 
ten precisar la superficie piezom^trica, cnya determinaci6n debe dar la solucidn del problema. 

(2) Boletfn de Agricnltura y Ganaderfa N.o 44, K. Hermitte. contribuciou al estudio de la 
cuenca artesiana de las provincias de Sauta l : v y Ctfrdoba. 



la falta de elementos de la empresa licitante, pues en sus dos tentativas 
no pudo alcanzar sino la profundidad de 150 metros. 

Pero, por otro lado, poco a poco, las investigaciones geokSgicas se 
fueron haciendo mas y mas mteresantes, en sus informes parciales el 
doctor Bodenbender planteaba ciertos problemas, por ejempo, el relativo 
a la edad de las areniscas y conglomerados sobre los cuales descansa el 
terreno pampeano, consideradas hasta entonces como terciarias por Bra- 
ckebusch y Stelzner, — cuya resolucion importaba fijar las bases funda- 
men tales de la geologia de las Sierras de La Pampa (3) y que por con- 
siguiente tendfan a alcanzar los fines que se proponfa la Comision. 

Ademas las colecciones de rocas y minerales iban ampliandose y 
junto con ellas aumentaban los datos y las observaciones geologicas y 
mineralogicas a tal punto que, habiendo entrevisto la posibilidad de con- 
feccionar un mapa economico mineral acompanado de una descripcion 
geologica de la Sierra, solicite y obtuve de la superioridad la autori- 
zacion necesaria para completar difinitivamente las investigaciones em- 
prendidas. 

Estas duraron todo el ano 1903 y parte del proximo pasado (4) y 
son sus resultados los que se hallan condensados en el presente informe, 
dejando para mas adelante publicar aquellos que se refieren a la hidro- 
logia, por mas de un concepto tan interesantes. 

Creo oportuno dejar aqui constancia de la parte que ha tornado en 
estos trabajos la Academia Nacional de Cordoba a cuyos constautes es- 
fuerzos se deben la realization de investigaciones geologicas no solo en 
la Sierra de Cordoba sino tambien en el Nord-Oeste de la Republica. 

Por otra parte la bibliografia — base citada, es por ella solo, un home- 
naje a los autores, muchos de los cuales han sido 6 son distinguidos 
miembros de la meritoria Academia. 

Paso ahora a estudiar el trabajo de la referenda para tratar de hacer 
resaltar su significado y las consecuencias que de el se desprenden. 

Su objetivo ha sido demostrado al presentar a V. E. el plan de 
organization de la Division de Minas, Geologia e Hidrologfa. 

La ampliation de los conocimientos geologicos, mineralogicos e hi- 
drologicos contribuYen singularmente al desarrallo de las regiones mine- 
ras. En particular la geologia, que a primera vista parece ser una ciencia 
mas especulativa, tiene una utilidad practica innegable y para probarlo 
basta citar algunos de los muchos descubrimientos de importancia que 
han sido hechos siguiendo sus indicaciones, como ser: el alumbramiento 
de las aguas artesianas de la cuenca Parisiense, y la ejecucion de sondeos 
en el Norte de Francia, que'dieron por resultado el descubrimiento de 
uno de los yacimientos carbon if eros mas notable que posee aquel pais. 



(3) La constataeitfn de la edad de estas arenfscas. que resultarou ser permotriasieas Ha per- 
mitido detenninar sus relacioues con las areuiscas de las sierras de los llanos riojauos y deducir 
consecuencias importautes respecto A la hidrologfa subterrdnea dc las regiones intermedias. 

(4) Desde el i.° de Knero de 1904 el Dr. Hodenbender forma parte del personal tecnico del 
Minister! o de Agricultiira, habi£iidoselc eucomendado ademas, j>or intervalos, varias comisiones entre 
las cuales las mils importautes son, el estudio de los yacimientos carbonfferos de Ketamito, Carpin- 
tcrfa y (iegenes y la fijaci6n de los puntos donde deben efectuarse las perforaciones de la provincia 
de I«a Rioja. 



Con raz6n pues las cartas geologicas son consideradas en todos los 
paises como una exijencia cientifica y practica. 

Por lo demas la lectura del informe es mas que suficiente para dar 
una idea de las numerosas deducciones que las obras publicas, las minas 
y la agricultura, pueden hacer en el texto y en la carta geologica que 
acompana a pesar de que por las razones que dare mas adelante se han 
tenido que limitar las investigaciones geologicas propiamennte dicho* 
dando preferente atencion a los productos minerales de aplicacion y a los 
terrenos sedimendarios en sus relaciones con las napas de agua. 

Pero es necesario hacer presente que para poder sacar todo el prove - 
cho que seria de desear de un trabajo de esta uaturaleza, se hace indis- 
pensable completar sus datos con aquellos relativos a la estadistica mi- 
nera. La recoleccion, ordenaci6n y publicacion de los datos estadisticos 
y economicos sobre el personal obrero, el costo de la mano de obra de 
las diversas categorias de obreros, la estadistica de la produccion, impor- 
tacion y consumo de sustancias minerales y metahirgicas, completada con 
su resumen de las estadisticas minerales extrangeras, son otros tantos fac- 
tores cuyo conocimiento propende en alto grado el desarrollo de la in- 
dustria, y es de lamentar, desgraciadamente, que esta Division no tenga 
ingerencia alguna en las minas provinciales, y que ni siquiera una ins- 
peccion de minas organizada le permita recogerlos. Esta razon; la nece- 
sidad de reglamentar la explotacion para asegurar la conservation de la 
riqueza publica; y la conveniencia de hacer efectiva las obligaciones que 
impone el Codigo de Mineria, abogan por la creation de ese servicio ha- 
ciendolo extensive a las minas de toda la Republica. 

La defectuosa explotacion que seiiala el Dr. Bodenbender de las are- 
niscas dc Sampacho, las numerosas minas, apenas pirquineadas y luego 
abandonadas en desastrosas condiciones, son otras tantas causas que se 
pueden evitar con la inspection oportuna de las minas y el estudio de 
los pianos de laboreo. 

La explotacion de las minas es una de las artes mas complicadas en 
la que, a la par de conocimientos cientificos elevados se necesitan con- 
diciones especiales de admiuistrador. Conjuntamente con los trabajos de 
explotaci6n, corren otros, llamados de exploration y preparation de los 
macizos vecinos, que debidamente atendidos, mantienen una empresa a 
costa de un gasto que puede llegar a veces al 65 °/ de la produccion. 

No debe pues, permitirse que se exploten las minas con el linico 
proposito de ganar lo mas en el menor tiempo posible; sin contar con que 
no siempre esa avidez de lucro se aviene con las condiciones de seguri- 
dad exigidas para el personal empleado en las obras, lo que, por si solo, 
seria mas que suficiente para obligar a los duefios 6 empresarios a efec- 
tuar explotacion es racionales y duraderas. 

Sin embargo, la intervention provechosa del ingeniero no solo no 
tienen lugar, sino que, en general, es considerada como arbitraria. La descon- 
fianza de los mineros que creen ver en todo el mundo alguien que quiere 
sacarles la fortuna de entre las manos, aumenta considerablemente cuando 
se trata de un extrano a la region y a las autoridades provinciales, a tal 



punto que se ha visto ingenieros nacionales rechazados con las armas en 
la mano cuando, en cumplimiento de las 6rdenes recibidas, han querido 
estudiar las minas del interior. 

Sena de desear pues, que este orden de cosas cesara, desde-que las 
autoridades provinciales no pueden tener sino interes, en permitir y auto- 
rizar la inspeccion de minas v contribuir a realizar los propositos que 
quedan planteados. 

Sea dicho de paso, qne la mensura de las pertenencias, de largo 
tiempo atras, eucargada a personas extranas a la autoridad minera y que 
correspondent logicamente a los inspectores de minas, vendria a dar ma- 
yor importancia si es posible a este servicio, permitiendo contralorear la 
accion privada, recojer en mejores condiciones las muestras de los yaci- 
mientos y toda clase de datos que hoy no se pueden exijir y que sin 
embargo, como lo hemos demostrado, son imprescindibles. 

Otro punto de gran interes para el desarrollo de las industrias es el 
estudio experimental de los materiales de construction y ornamentaci6n; 
los marmoles, los granitos, las areniscas, las toscas, etc., deben evidente- 
mente reunir un cierto niimero de cualidades para ser empleadas con 
vecho y ventajas sobre otras similares. 

La resistencia a la presion y a la tracci6n, la porosidad, la resisten- 
cia a la accion erosiva del aire y del agua, su mayor 6 menor aptitud a 
la pulimentacion, etc., etc., deben ser conocidos y publicados para encami- 
nar la actividad de los industriales. Parte de ese trabajo podra realizarse 
sin duda en el laboratorio geologico y mineralogico con que en breve 
estara dotada la Division, pero hay mucho aun que hacer en ese sen- 
tido. 

Los unicos laboratories completos de ensayos de materiales que existen 
en la Repiiblica, sou: el que, en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dirige el ingeniero Sr. Emilio Palacio y el de la Facultad 
de Cordoba, cuyos objetos parecen ser sobre todo el de la ensenanza, y 
si bien es cierto que existen tambien una que otras maquinas en ciertas 
reparticiones, el conjunto esta lejos de satisfacer las necesidades, y sobre 
todo no estan destinados a ese fin es pecial, que se debe tratar de con- 
seguir a toda costa para dar impulso no solo a las industrias mineras 
sino tambien a sus derivadas. 

Restame aun en ese orden de ideas llamar la atencion sobre las co- 
lecciones geoldgicas y mineral6gicas que completan el estudio del doctor 
Bodenbender. 

Estas son de dos clases, cientificas y practicas; habiendose ademas 
recojido numerosas muestras destinadas a formar colecciones escolares, y 
de las cuales en breve estardn listas para ser remitidas a las escuelas, 27 
colecciones. 

Las colecciones practicas que comprenden muestras de los yacimien- 
tos metaliferos, de rocas y minerales de aplicacion y del suelo en sus 
relaciones con la agricultura, merecen especial mencion. Hasta ahora los 
yacimientos minerales solo se han representado por muestras aisladas mas 
6 menos interesantes, descuidandose en absoluto el fin practico que las 
colecciones deben perseguir. 
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Lo necesario es presentar los yacimientos tales como se encuentran 
en la naturaleza y no elejir las muestras de mas bella apariencia. 

Una coleccion sistematica da una idea mas completa y se graba mas 
facilmente en la memoria que los cortes 6 perfiles mejorhechos, sin con- 
tar con que estos ultimos son insuficientes para dar una idea de las des- 
composiciones y transformaciones que se ban producido 6 se producen 
en los yacimientos. 

Esta imitacion, por decirlo asi, de la naturaleza, tiene la ventaja de 
hacer ver al observador no sol am en te la sustancia litil si no tambieu las 
transformaciones y combinaciones de que es susceptible y las reacciones 
quimicas que se han producido en los yacimientos, y permite que se 
estudie in sito los caracteres generates, los caracteres locales, y todas las 
combinaciones posibles en un gran numero de yacimientos, lo que au- 
menta el interes para este genero de estudio (5 . 

Son de notarse tambien las conclusiones que respecto a la Hidro- 
logia Subterranea que se desprenden del estudio detallado de los terrenos 
sedimentarios de la Sierra de Cordoba. . 

A pesar de los insignificantes cortes naturales que permiten estudiar la 
constitucion del terreno pampeano que cubre las areniscas permo-triasicas, 
esta bien establecido que la estratificacidn de las capas que la componen 
es por lo general puramente local. Ademas su composicion (arcilla, ar- 
cilla arenosa, arena arcillosa, arena) indica claramente su pequeno grado 
de permeabilidad y si bien se puede suponer la existencia de napas de 
agua segun los lechos de los antiguos rios que cruzaban la llanura, es 
dificil hacer extensiva esta observation al regimen de las aguas artesianas. 
No obstante, un hecho entre varios que 



(5) Las fotograffas ad juntas se refieren a la representacion de un yacimieutode Wolfram, el de 
los Condores, Provincia de San Luis y a la represeutacicu de varios yacimientos en la Sierra de 
C6rdoba. Es la reproduccion del m£todo adoptauo en la Academia de Minas de Przibram y su 
inspecciou dara una idea mas clara de lo que queremos decir. 

En la primera puede verse en el centro la constitucion del fildn: a ambos lados la caja de 
filita que forma el techo y la pared; sigue una estrecha zona de mica con las hojas nor males al 
piano de la caja, y luego en el medio el Wolfram rodeado de su ganga cuarzoza. Hacia arriba, se 
muestra como el filou que tiene un audio maximo de 2 in. va disminuycndo de espesor en direc- 
ci6n hasta perderse en forma de cuna. 

Esa coufiguraci6u ha permitido agregar dos laminas. que por lo general van con las fotogra- 
fas ilustrattvas, y el catalago de las muestras expuestas, en un pequeno cajdn que puede verse en 
la base del armario, una de ellos represeuta la planimetrfa, la otra, una seccirtn por el piano de la 
veta que muestra como se han efectuado los labores. 

MAs abajo una serie de muestras formau los datos ilustratrativos, <jtie coinprenden transfor- 
maciones quimicas, minerales aecesorias, empalmes de vetas. productos de preparaciones mecdni- 
cas, efc. etc. 

El segundo armario. contiene, arriba y a la izquierda la represeutacion de las vetas de 
crisotila (asbesto) en serpentina, arrilm y a la derecha vetas de fluorita en grauito, y abajo la peg- 
matita como criadero de Cuarzo. Feldespato y Mica. Estos ultimos en notables ejemplares, estau 
acompttnados de un cristal hexagonal de Kerilo que es uno de los minerales accesorios de la Peg- 
matita. Un catalogo descriptivo acompafta la exhibiciou, doude los interesados podran segtirameute 
fijar algo las ideas, mientras con mas datos economicos puede mas tarde esta Division dilttcidarlas 
del todo. 

Ivstos armarios y otros semejantes. relativos a la descripci6u del Dr. IJodcnbender pueden 
exatuiuarse en el Pabellon Argentiuo, Museo de la Division de Minas (leologfa (• Hidrologia. 
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se pueden observar (6) viene a aclarar singularmente la cuestion y es, la 
existencia de una cuenca artesiana que abarca desde Leones hasta cerca 
de Amstrong y desde San Jose de la Esquina hasta Mar Chiquita. 

En efecto, descartada por la configuration topograiica del suelo, la 
posible alimentacion de las napas surgentes desde el Norte 6 desde el 
Sud (7) solo se puede pensar en que la infiltration se produce a lo largo 
de la Sierra y al pie de ella y como consecuencia hay que admitir una 
comunicacion directa entre los puntos de alimentacion del Oeste (Yucat 
y San Antonio por ejemplo) y las aguas artesianas citadas, comunicacion 
que podria ser sencillamente la continuidad de la misma estrata acuifera, 
la cual dada la irregularidad de sedimentation del terreno pampeano, 
no puede sino estar incluida dentro del terreno prepampeano (areniscasd 
arenas permo triasicas). 

El sondeo de Bell Ville, que por las razones ante dichas no pudo- 
llevarse a efecto estaba destinado a comprobar es-a opinion y debo recor- 
dar ademas que con fecha 19 de Agosto de 1903 y basado en las mismas 
consideraciones, el doctor Bodenbender propuso recortar por medio de 
una perforation las areniscas permo -triasicas en un punto situ ado cerca 
del camino de Saldan con el fin inmediato de resolver el problema de la 
alimentacion de la ciudad de Cordoba, cuyas aguas poco higienicas deben 
hacerlo considerar como una de las cuestiones mas interesantes. 

Esta Division sometera oportunamente a V. E. la conveniencia de 
realizar estos trabajos pues el material de sondeos bastante importante 
que posee, le permitira en breve extender su campo de accion a esas 
cuestiones, como ya lo ha empezado con la exploration sistematica de los 
yacimieutos carbonfferos del pais. 

No escapara a la penetration de V. E. que mas que presentar tan 
s61o el trabajo del Jefe de la Section Geologia, he querido esbozar el 
plan de trabajos de esta Division al cual V. E. ha prestado su decidido 
y eficaz apoyo con la clara perception del grado de desarrollo que pue- 
den alcanzar las industrias mineras mediante el impulso de los poderes 
publicos. 

Agregare que, en particular respecto a los estudios geologicos y mi- 
neralogicos puede afirmarse que seis u ocho aiios de trabajos consecuti- 
vos permitirian realizarlos para toda la Repiiblica con tan solo dos 
comisiones geologicas que con su respectiva secci6n topograiica la reco- 
rran, y mas tarde a medida que los medios de accion lo permitan, las inves- 
tigaciones detalladas vendran a completar la obra, satisfaciendo a la vez los 
anhelos de la ciencia, y necesidades seguramente cada dia masapremian- 
tes, puesto que el continuo desenvolvimiento de las industrias exije, ya 
se sabe, una precision de calculo no sospechada por los que se lanzaron 
a la explotacion de las regiones virgenes. 



(6) Infiltracion notable del agua de los rfos 2.0 y 3 o en San Antonio y Yucat respectivaniente: 
uaciiniento de arroyos en la llanura segi'111 una Hnea que va de Villa Maria A Kfo 2.0. 

(7) Tanto al norte como al sud las alturas de uivcl son com parables con los de la cuenca 
ante dicha y por cousiguiente si la corriente viniese de esos puntos el agrua no podria surgir A 5 y 
jo nietros sobre el suelo conio sucede. 
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Antes de terminar me permito llamar la ateucion de V. E. sobre la 
relacion que existe entre la topografia y la geologia y las consecuencias 
que de ellas se deducen. 

El piano topografico debe forzosamente preceder el mapa geologico, y 
•de ahi la necesidad de que cada Comision de Estudios Geologicos sea 
acompafiada con sus respectiva comision topografica. 

En particular la carencia de una topografia exacta de la Sierra de 
C6rdoba hard resaltar para muchos, en el plauo que se acompana, ciertas 
deficieucias, mucho mas seusibles para esta Division por el aumento de 
trabajo y la incertidumbre consiguiente para ciertas deduciones, que si 
bien no afectan en general practicamente el trabajo. impiden llegar a la 
precision exigida por toda obra cientifica. 

Una primera consecuencia ha sido reducir en lo posible la escala, so 
pena de ver ciertos errores, hacerse tan palpables, que a los ojos del vulgo 
le quitaria mucho valor. 

Si bien es cierto que no se puede pensar por el momento en cons- 
truir mapas geologicos a una escala muy grande, por que ello implicaria 
ampliar hasta lo eterno, para nuestros escasos recursos, las investigacio- 
nes, no es menos sensible tener que reducirla demasiado, pues los mapas 
a* la vez que pierden claridad, se hacen de una interpretacion mas dificil 
siendo de temerse que el cansancio venga a limitar sus ensenanzas por 
pobres que ellas sean, y la escala adoptada de 1:1.000.000, impuesta por 
las circunstancias, peca indudablemente en ese sentido. 

Es de sentirse, pues, que los meritorios pero aislados esfuerzos que 
varias reparticiones nacionales hacen en pro de la topografia del pais, 
sean incapaces de llenar tan sentida necesidad, y quizas sea oportuno emi- 
tir un voto, por que la creacion de una Comision de la Carta Geografica 
de la Reptiblica cimentando los trabajos existentes, venga a darles la 
unidad requerida y sobre todo los exteriorize para evitar muchas repeti- 
ciones inutiles y costosas. 

Saluda al seiior Ministro con toda consideracion, 

E. HXRMITTB. 



Bueuos Aires, Marzo 29 de 1905, 



Con el piano de referenda, publfquese en los Anales del Ministerio: 
a sus efectos pase a la Biblioteca. 

Ibargnren. 
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I 

RASGOS OROGRAFICOS, GEOLOGICOS Y OROGENETICOS 



Orografia — La Sierra de Cordoba se extiende entre 21 y 33°40 de latitud 
Sud v entre 63°30 y 65°io de Ion git ud Oeste de Greenwich. Su direc- 
cion general — que coincide con la linea divisoria de agnas — es de SSO 
a N N E, solo el eje de la parte situada al Sud del Champaqui inclinase 
hacia el Sud. Abarca proximamente 510 km. de Norte a Sud y 133 de 
Este a Oeste en su mayor anchura, ocupando cerca de 35,000 km2. El 
perfil transversal es igual al de la mayor parte de los sistemas orogra- 
ficos de Sud America: falda oriental suave y ondulada, falda occidental 
rapida, casi vertical, perfil que se repite en cada una de las secciones 6- 
cadenas que las constituyen. Por el Sud y el Norte termina gradual- 
mente, deprimiendose en la llanura. 

Se distinguen cuatro secciones, paralelas entre si, tendidas de Norte 
a Sud y separadas por depresiones 6 valles: la Sierra del Norte — una alti- 
planicie — la Sierra Chica, la Sierra Grande 6 Central^ estas dos con el ca- 
racter de verdaderas Sierras, y la altiptanicie de San Carlos y de Pocho con 
las Sierras de Serrezuela, Guasapampa y de Pocho. 

La Sierra del Norte — 6 de San Pedro dei Norte, es una altiplanicie 
con elevation media de 700 a 900 m, limitada hacia ambos lados por 
cordones. 

En la parte occidental so elevan el Totorilla (11 50 in.), el Orcosunv 
etc. Una depresion dirigida de SSE a NNO (punto mas alto 800 m. en 
su parte central) separa esta Sierra de la: 

Sierra Chica — Las ramificaciones mas septentrionales llegan hasta Is- 
chilfn (950 m.) y San Pedro (800 m.), pasando por aquella depresion. El* 
cordon principal comienza con la Sierra de Maza, de Copacabana y el 
Pajarillo. siguiendo casi continuo — interrumpido solamente por los pasos. 
de los Rios: Primero, Segundo y Tercero— hasta la Sierra de los- 
Condores y de Las Pefias, donde se pierde paulatinamente en la llanura. 
Sus elevaciones princi pales estan situadas en su parte septentrional: El 
Pajarillo 1650 m., Uritorco 1949 m., Cerro deMinas 1700, Pan de Aziicar 
1257 m - Las mesillas de los C6ndores se elevan hasta 700 m. 

La Sierra Grande 6 Central — Abarca una extension de 327 km. de 
Norte A Sud y un ancho maximo de cerca de 60 km. 

El punto mas alto es el Champaqui 2880 m. Al Sud de el se le- 
vanta la Sierra de los Comechingones, cuyo extrerao sud esta seiialado por 
cerros aislados cerca de Chajan y de Sampacho, su pendiente occidental 
es casi a pique, sus faldas orientales descienden paulatinamente hacia el 
valle de San Ignacio y de la Cruz. 

Al Norte del Champaqui se extienden altiplauicies, en terreno gra- 
mtico, (Pampas de San Miguel, de Achala, de San Luis), limitadas al po- 
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niente por una serie de crestones y cerros aislados que mas al Norte se 
estrechan, formando el Cerro de los Gigantes 2350 m., el mas elevado 
despues del Champaqui. Es en esta parte central de la vSierra, que na- 
•cen numerosos arroyos, determinando la formacion de los mas impor- 
tantes sistemas hidrograficos, los Rios Primero, Segundo y Tercero que 
atraviesan las faldas orientales, eu cauces encajonados y en rapidas cai- 
das, hasta las quebradas donde salen a los valles principales 6 la 11a- 
nura 

Desde Los Gigantes, la sierra se divide en ramificaciones orienta- 
das y separadas por valles, en que corren, con direccion Norte a Sud, 
los rios: Pintos, Avalos, Candelaria y Soto. 

El caracter general de esta region septentrional, que determina el 
aspecto, es el de una altiplanicie en que sobresalen cordones y cerros 
aisiailas, com o el Cerro Blanco 2100 m. en la Pampa de Olaen (1150 m,) 
la vSierra de Pintos, el Cerro Characate, los Siete Mogotes, la Sierra de 
Obregones, etc. 

Faldeos rapidos had a el poniente caracterizan tambien esta region 
<ie la sierra central, desde d Champaqui hasta mas al Norte de los Gi- 
gantes, quedando asi bien marcado el limite oriental de la cuarta seccion 
de las Sierras de Cordoba, 6 sea 

La altipianicie de San Carlos v de Pocho — cuyos hordes elevados 
forman las sierras de Serrczuela, de Guasa pampa y de Altantina. Sus 
pendientes al Oeste y Sud, scprecipitan con rapidez hacia la llanura, 
deprimiendose paulatinamentc hacia el Norte, con lo que se forma un 
transito en la parte septentrional de la Sierra Alta. El cerro mas cul- 
minante de estos cordones es el Verba Buena 1650 int. Desde el corre al 
naciente un cordon de cerros bien destacados (volcanicos,) los de Poca, 
Boroa, Velis y de la Cienaga que limitan al Norte la Pampa de Pocho y 
terminan cerca de Salsacate. 

De las grandes depresiones que ocupan el espacio entre las cadenas 
de la Sierra, ya hemos mencionado la «que separa, la Sierra del Norte de 
la Sierra Chica. La segunda, la mas caracterizada, corre de Norte a 
Sud entre la Sierra Chica y la Sierra Alta, abarcando diversos valles: 
el de San Marcos, que se confunde con la llanura; el de la Punilla des- 
de San Jer6nimo 1150 m. hasta Santiago con los rios Cosquin y de San 
Roque, (punto mas bajo San Roque 550 m.); el valle de Santa Ana 6 de 
Santiago, entre Santiago y San Pedro, (punto mas bajo en Santa Ana 
851 m.), con los afluentes del Rio Anisacate; el de los Reartes desde 
San Pedro hasta el borde de la Pampa de Reartes, con los rios de San 
Pedro, Espinillos, del Medio y de los Reartes (punto mas bajo 728 m. 
f rente a la Estancia Potrero de Garay, donde concurren estos rios); el 
valle de Calamuchita (valles de San Ignacio y de la Cruz) con el 
punto mas bajo en Rio Grande 502 m., donde se juntan los rios de la 
Cruz, Quillinzo, Rio Grande y de San Ignacio. El valle de la Cruz co- 
munica al Sud con la llanura. 

Muchos de estos valles tieneu aspecto de Mesetas 6 Pampas, comb 
se los desigua, nombre apropiado por su analogia con las pampas de la 
llanura en cuanto a la composicion geologica y a su vegetacion. 
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La tercera depresion, entre la Sierra Alta y los cordones mas occi- 
den tales de Pocho y de Guasapampa esta surcada por los valles de San 
Javier, de Nono, Transito, la Pampa de Pocho, los valles de Salsacate, 
San Carlos, Higuera y Pichana, donde termina en la llanura. Su carac- 
ter mas saliente se encuentra en la Pampa de Pocho 1050 m., con una 
extension de mas de 1000 km2 y con el mismo aspecto, constitucion 
geologica y vegetacion que las pampas de la llanura. 

Una depresion angosta se extiende al fin, entre la Sierra de Guasa- 
pampa y la -de Serrezuela, designada con el nombre de valle de Guasa- 
pampa. 

Geologia — La Sierra de Cordoba en su mayor parte esta formada por 
el teireno arcaico (primitivo 6 azoico), compuesto de pizarras cris- 
talinas\ Gneis, Micacita y Filita con interposicion de Calizas granulosas 
(mar moles), Rocas dioriticas, Pizarras anfibolicas, cloriticas y talciticas, 
Serpentina y Cuarcita. Predominan el gneis gris normal, las rocas diori- 
ticas, las pizarras anfibolicas v las calizas granulosas. 

La inclinacion de las pizarras esta dirigida fuertemente hacia poniente 
(predominaute) 6 naciente, llegando hasta ser verticales. El rumbo ge- 
neral varia entre N25°0 y N25°E magnetico, predominando el primero. 
He observado en un solo punto un sinclinal cerrado (vease serpentina). 

Referente a la division del terreno arcaico no se puede si no decir, 
segun el estado actual de nuestros conocimientos, que las filitas que al- 
canzan su mayor desarrollo en el cordon mas occidental, en la Sierra de 
Serrezuela y en la margen occidental de la Sierra del Norte, representan 
el horizonte superior que corresponde a las filitas de la pendiente 
oriental de la Sierra de los Llanos. 

Como roca eruptiva mas antigua aparece, las mas de las veces, la fa- 
milia del Gabbro y de la Dionta % y en particular las dioritas en interpo- 
siciones entre las pizarras cristalinas y de tal modo transformadas por 
dinamo-metamorfosis, (Pizarras anfibolicas), que su caracter eruptivo 
queda oculto. 

Como 'perteneciendo a la epoca postarcaica (entre arcaica y permo- 
triasica) considero las erupciones de Graniio, roca que tiene, despues del 
Gneis, la mayor propagacion, principalmente en la Sierra Alta, donde 
forma el gran macizo del Champaqui, de los Gigantes, etc. Parece que 
existen tambien rocas eruptivas intermediarias entre las dioritas y los 
granitos, que son talvez arcaicas. 

Los Porfidos cuarciferos, representantes volcanicos de los granitos,' y 
acompanados de esta ultima roca, estan limitados casi exclusivamente a 
la Sierra del Norte. En esta misma sierra se conocen en pocos puntos 
Porfiritos. 

Entre las rocas paleovolcanicas, el Mcldfiro (con sus variedades ande- 
siticas y basalticas) y sus tobas, participan en la constitucion de la Sie- 
rra de Los Condores (Rio 3"), y parte de La Punilla (Rio 1"). Como 
neovolcanicas figuran las Andcsitas, que han atravesado en filones el te- 
rreno arcaico, cubriendolo en gran extension en la Sierra occidental (de 
Pocho, Salsacate). Esas Andesitas se encuentran acompafiadas de tobas. 
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Los terrenos postarcaicos principian con conglomerates y pizairas canton- 
cos 6 si/riricas, que concuerdan en direccion e inclination, con las pizarras 
cristalinas; pero se han constatado solamente en un punto, en la Sierra 
del Norte. 

Las Areniseas y conglomerados permotridsicos y en posicion discordaute sobre 
el terreno arcaico, forman una faja muy angosta, — muchas veces inte- 
rrumpidaen la falda de la Sierra, (principalmente falda oriental), — 6 islas 
pequefias dentro de ella. Sobre aquellos 6 sobre otras rocas, se superponen, 
tan to en la llanura como en las depresiones de las sierras, los sedimeu- 
tos arcillosos, arenosos y calcareos del terreno paw pea no. 

Orogenia. — La Sierra de Cordoba es una de las montanas mas antiguas, 
no solamente de la Repiiblica Argentina, sino tambien de todo el conti- 
nente sud-americano; es mucho mas antigua que la Cordillera de los 
Andes. 

El terreno arcaico (primitivo) se dispuso en pliegues por presion late- 
ral, debiendo esta haber alcanzado su mayor inteusidad antes del princi- 
pio de la epoca carb6nica 6 permica, pero sin que sea posible por el 
momento, reconstruir esos pliegues. Es seguro que ya en aquella epoca 
la Sierra tenia los rasgos principales de su configuration actual. El rum- 
bo de los pliegues, entre NNO y NNE, determinaba su direccion gene- 
ral. Los pliegues fracturados permitieron las erupciones graniticas, las 
que influyendo en el curso de estos, produjeron descensos de las regiones 
al poniente, naciente y norte, hasta formar aproximadamente los contor- 
nos actuales. 

Las depresiones arriba mencionadas debeu tambien su origen a esas 
fracturas y descensos, pero estos procesos tectonicos, estan sobre todo mas a 
la vista en las grietasque dieronlugara la formation de las vetas meta- 
liferas (direccion predominante SSO— NNE.) 

He dicho — y lo repito para no ser entendido mal — que en aquella epo- 
ca lejana se ha formado la Sierra en sus razgos principales, pues sus 
contornos actuales, son productos de movimientos terrestres mucho mas 
modernos; como puede comprobarse en la distribution y dislocation de 
las areniseas, en la aparicion de rocas volcanicas modernas y en la ra- 
pida pendiente de la falda occidental. 

Durante la epoca permotriasica la Sierra fue recubierta, a lo me- 
nos en su mayor parte, por sedimentos, que son los actuales conglome- 
rados y las areniseas. Sobre ellos se derramaron, en esa misma epoca, 
corrieutes volcanicas de Melafiro, sobre las que se depositaron otra vez 
areniseas. 

Como uo se hallan indicios de sedimentos marinos de los terrenos 
jurasico, cretaceo y terciario antiguo, es de suponer que toda la region, 
como en general gran parte de esta zona central de la Repiiblica, haya 
sido continente durante aquellas epocas. Vino enseguida el levantamien- 
to de Los Andes, que principio en la epoca terciaria, y sus efectos tec- 
tonicos, debieron manifestarse tambien en nuestra region, ante todo en 
las zonas fracturadas ya anteriormente, siendo muy posible que estas 
antiguas fracturas se hayan abierto de nuevo, resultando a lo largo de 
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ellas, dislocaciones (falla en la costa occidental de la sierra?). Ademas 
se formaron nuevas rajaduras, por las cuales salieron las masas erupti- 
vas de Andesita. Pero el efecto mas notable consisti6 en un descenso de 
los terrenos tanto en las faldas como en las depresiones de la sierra, 
movimiento que se manifiesta evidentemente en la dislocacion de los con- 
glomerados y de las areniscas permotriasicas. 

Estas dislocaciones que se produjeron paulatinamente, aumentaron los 
declives, dando principio a una fuerte denudation que dio lugar a la 
formacion del terreno pampeano. En el primer periodo de esta epoca, 
las aguas actuaron acumulando masas arcillosas en las depresiones de 
la sierra, ocupadas en parte por lagunas (region de la Punilla, Pampa 
de Pocho etc., ) y en la llanura, igualmente cubierta con muchos lagos 
y lagunas; mientras que en el segundo periodo prevalecio la erosion, 
formandose el sistema de rios que le dieron el relieve actual. 

La Sierra de Cordoba es muy rica en yacimientos metaliferos, cuya 
formacion, en la mayor parte de los casos, es un producto de las erup- 
ciones graniticas, puesto que a consecuencia de ellas, se formaron grie- 
tas que enseguida se llenaron con cuarzo y minerales metalicos. Las 
vetas de cuarzo aurifero contienen el oro al estado nativo 6 incluido en 
piritas y oxido de hierro. La plata, el plomo y el zinc se encuentran 
bajo la forma de Galena argentifera y de Blenda, en muchisimas vetas. 
Algunos de ellos tienen celebridad por el contenido de Vanadio. De 
gran importancia tambien son vetas con Wolframita. 

Una categoria especial de vetas por su conexion con las rocas diori- 
ticas son las de cobre, en forma de Pirita de cobre, Cobre abigarrado y 
Chalcosina, acompaiiados siempre de Pirita de hierro y Hierro magne- 
tico. 

El hierro croroico se halla en la Serpentina. El antimonio y el man- 
ganeso son muy escasos. 

Entre otros minerales y rocas de aplicacion, figura en primer lugar 
Caliza granulosa (Marmol), origen de una industria floreciente; y ade- 
mas se hallan : Granitos, Gneis, Serpentina y Asbesto, Melafiros y Ba- 
saltos, Areniscas, Depositos calcareo arcillosos, Feldespato, Cuarzo, Mica, 
Espato fluor, Talco, Yeso, Tripoli, Espato islandico, Caolina; que ya en- 
cuentran 6 pueden encontrar aplicacion. 
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LAS ESPECIES MINERALES 
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II. 

LAS EvSPECIES MINERALES 



AZUFRB Y ASFALTO CARBONIZADO 

Una muestra de azufre cristalizado (cristal suelto), como procedente 
de la Sierra Alta, region entre el cerro Los Gigantes y la estancia Ma- 
llin, me ha sido entregado por el senor Dr. Tristan Bustos. Otro hallazgo 
mas interesante y m&s extrafio, hecho igualmente por un pe6n de este 
seiior, consiste en un pedazo de un combustible negro, de aspecto de 
carbon de pez, y absolutamente i gual en sus caracteres, al asfalto carbo- 
nizado de San Rafael (prov. de Mendoza). Tanto la existencia de este 
combustible, como la del azufre, en la sierra, es posible, pero debe ser 
comprobada. 

G R AFITO — (Plombagina) 

Se encuentra en hojitas en la Caliza granulosa de Malaguefio y de Mai 
Paso y en el Gneis, cerca de El Sauce, a 2 leguas al noroeste de Achi- 
ras, como asimismo en variedades de Gneis, de las que es un accesorio. 
En ningtin caso es explotable. 

ORO 

El oro se halla en clavitos, filamentos, granos y en forma de un polvo 
muy fino («humo de oro»), en el cuarzo compacto. poroso y ferruginoso, 
y en arcilla ocracea en las vetas de cuarzo del distrito aurifero del 
Paso del Carmen y de El Molle, departamentos de Cruz del Eje, San 
Ignacio, La Punilla, y de la Canada Honda, departamento Las Minas. Ha 
sido encontrado tambien cristalizado en cubos en el Molle, segiin Cesar 
Pascual, y en las Calizas granulosas de Malagueno (?) 

COBRE 

El cobre en chapas, parcialmente cristalizado ha sido hallado en las 
minas de Tio, departamento Calarauchita, en un pequefio filon que se 
compone exclusivamente de el, y donde se ha producido evidentemente 
por reduccion. Junto con Epidota y Gr&nate (en contacto con pegmatita) 
se ha encontrado en un pique de ensayo hecho en la quinta de Angel 
Sanchez, San Agustin, dep. Calamuchita. 

En las minas de Tio, le acompaiian: pirita de cobre, de hierro y 
hierro magnetico. 

Segiin se dice, se halla tambien en las calizas granulosas de Ma- 
lagueno. 
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PLATA 



La Plata ha si do eucontrada en varias vetas de galena argentifera del 
dep. Las Minas, en especial en el distrito Guaico, en forma de clavos y 
hojuelas intercalados en la Blenda. 



ROSICLER 



Segiin se afirma, este mineral de plata se encontraba aunque en pe- 
quena cantidad en la parte superior de las vetas galeniferas del dep. Las 
Minas acompanado de Argentita. 



PIRITA ARSENICAL 

Es escasa en la sierra, encontrandose en las vetas de galena del 
dep. Las Minas, por ejemplo en Rara Fortuna, mezclada con pirita de 
hierro y blenda; tambien existe en las vetas de cuarzo aurifero de El 
Molle. 

ANTIMONITA 

Se encuentra en un filon de cuarzo, casi en la altura de la loma situada 
al poniente de la Higuera, (dep. Cruz del Eje), pocas cuadras distante del 
pueblo y muy cerca del camino carretero, acorn panada de estiblita. Ade- 
mds existe, junto con galena, en la mina <La Juana» segiin el ingeniero 
Gassmann cinco cuadras al norte de la mina < San Ignacio (San Esteban, 
La Punilla). 

COBRK GRIS 

El cobrc gris se encontro, segiin se dice, en la mina Rara Fortuna* 
(dep. Las Minas) asociado a la galena. 

GALKNA 

La gaUna, uno de los minerales metaliferos mas comunes de la sierra 
se halla en vetas de cuarzo. Los cristales son sumamente escasos. 

CHALCOSINA 

Este mineral ha sido antes frecuente en la parte superior de los 
yacimientos de cobre de La Punilla, (Cunucuto, Cuchicorral) y de 
Tio, Tauro (Calamuchita), donde se encontraba asociado por lo comun a 
la pirita de cobre y al cobre abigarrado. Acompana tambien en pequena 
cantidad a las vetas auriferas de El Molle, asociado a la cuprita. 

ARGKNTITA 

La argentita ha sido uno de los minerales de plata, (junto con clo- 
ruro y rosicler), que caracterizaron la parte superior de las vetas de ga- 
lena argentifera del dep. Las Minas. 
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PIRITA DE COBRE 

La pirita de cobre es el mineral predominante en los yacimientos de 
Calamuchita (Tio, Tauro, Tacuni, Mercedes, Rio del Medio, etc.) Lo mas 
de las veces se encuentra en masas, pero tambien se ve cristalizado 
(piramides). 

Existe tambien en las vetas de wolframita, en las vetas galeniferas 
y auriferas, como a veces en las calizas granulosas, asociado en el ultima 
caso al Granate, la Epidota y la Pirita de hierro. 

COBRE ABIGARRADO 

Se encuentra en pequena cantidad en los yacimientos de cobre de 
Tio, y Tauro. 

PIRITA DE HIERRO 

Este mineral es comun en todos los filones metaliferos de cuarzo, 
asociado a la Blenda, Galena, Pirita de cobre, Oro, Wolframita, etc.; ade- 
mas en las dioritas y pizarras anfibolicas, Los cristales (octaedros, cubos 
tetrakishexaedro, dodecaedro pentagonal) por si 6 en combination, son 
frecuentes, pero muchas veces transformados en Limonita 6 Hematita. 

MARCASITA 

La Marcasita es un mineral escaso. 

Se encuentra principalmente en el yacimiento de cobre de Tacurii, 
en masas compactas y fibrosas, facilmente sujetas a descomponerse en 
sulfato de hierro. 

En la mina Fischer, Cerro de la Puerta, Calamuchita, se encuentra 
asociado a la Pirita de hierro, Wolframita, etc. 

BLENDA 

La blenda es comun en la mayor parte de las vetas galeniferas del 
Departamento Las Minas, asociada a la Galena, Pirita de hierro, etc. Se 
encuentra en masas de color negro 6 pardo, raras veces verdoso. Los 
cristales (tetraedros) son muy escasos (Bella Tapada, Rara Fortuna). Con- 
tiene por lo comun pequefias cantidades de plata y de cadmio. Hasta 
ahora no se ha beneficiado. 

sulfuro dk bismuto y de cobre (W ittichenita) 

Existe en masas salpicadas de Pirita de cobre, en la veta de wolfra- 
mita de la mina «Virgilio», Cerro de la Puerta, Calamuchita. Es muy 
escasa. 

COVELINA 

Se halla en masas granuloso-hojosas, asociada a la chalcosina en una 
veta de muy poco espesor del departamento Las Minas (entre Cienaga 
del Coro y Rara Fortuna). 
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Se encuentra revistiendo la Pirita de cobre y en masas terrosas, en 
las vetas de Cobre (Tio, Tauro, etc.) y de Wolframita. 

MOUBDENITA 

En los criaderos de Wolframita del Cerro de La Puerta, Calamu- 
chita, existe en agregados hojosos en las partes de la ganga, donde pre- 
•domina la Margarita, acompanada de Pirita de cobre: es inexplotable por 
ser muv escasa. 

■ 

BISMUTINA 

Una muestra muy pequena e impura se ha hallado, segiin parece, 
cerca de Alta Gracia (?) 

Por lo general esta descompuesta en ocre de bismuto. 

CUPRITA 

La aipti/a se encontro, al parecer, en los yacimientos de Tio y de 
Tauro. 

Existe tambien en el Epidota y el Granate en San Agustin (vease 
cobre), y en las vetas auriferas de El Molle, junto con Chalcosina. 

Por lo corniin se la encuentra mezclada con Limonita (metal aladri- 
llado, metal Colorado), Silicato de cobre y de hierro, en La Ensenada 
cerca de la Reduccion, en la Sierra Chica y en la Sierra de Los Con- 
dores. 

HEMATITA 

Se encuentra en agregados compactas, fibrosas 6 laminares diseminados 
en el Cuarzo de las pegmatitas de los llamados Cerros Blancos, entre 
Hoyada y Durazno; en los Cerritos Blancos de San Roque, etc. 

Existe tambien en agregados laminares dentro de Grauito (?) en 
Ichacruz. 

La variedad micacea se halla en las salbandas de las vetas de galena 
del departamento Las Minas (Bella Tapada etc.) 

Como producto secundario por descomposicion de Pirita de hierro, 
se encuentra casi en todos las yacimientos metaliferos, pero es mas es- 
casa que la Limonita que procede de la misma descomposicion. 

Se halla asi mismo bajo la forma de Martita asociado al Hierro mag- 
netico y como pseudomorfis de este (vease Hierro magnetico). 

Las arcillas ocraceas contienen hematita. 

hierro titAnico (Ilmenita) 

Este mineral se halla muy propagado, pero en pequenas cantidades, 
muchas veces cristalizado en la Pegmatita y el Granito (Pampa de Olaen, 
El Mallin, Rio Ceballos, Achiras, Falda de Quinones), en rocas anfiboli- 
cas (Rio del Medio, Tio, Tauro, etc.), y en Caliza granulosa (Mala- 
^uefio . 
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CUARZO 



Existe bajo la forma de Cristal de roca, Amatista y Cuarzo comiin, 
cristalizado en cavernosidades del Granito y de la Pegmatita, y en vetas 
metaliferas, ademas bajo la forma de Cuarzo rosado, Piedra cornea y Cal- 
cedonia; muchas veces de origen secundario. Ademas es componente de casi 
todas las rocas de la Sierra. 

RUTILO 

El rutilo se eucuentra intimamente mezclado con Hierro titanico en 
el Granito de Mojigasta. 

La variedad «Nigrina» tambien asociada al Hierro titanico, la he 
observado en forma de un rodado proveniente de la parte sud de la 
Sierra. 

Encuentrase tambien, en cristales microsc6picos, en Granitos, Piza- 
rras anfibolicas, Micacitas y Filita. 

ZIBCONIO 

El zirconio como el rutilo se encuentra en cristales microscopicos en 
Gneis, Granitos, Pizarras anfibolicas, Micacita y Talcita. 

POUANITA Y PIROLUSITA 

La Polianita forma un componente accidental de la Pegmatita hallan- 
dose en Cuarzo, acompafiada de Hematita, Berilo, Triplita, etc, por lo 
comiin mezclada con silice (Cerro Blanco de la Hoyada entre Durazno y 
Tanti.) 

La Pirolmita fibrosa se halla en Ongamira (cerca del cementerio de 
los indios) en Granito; ademas como producto de la oxidacion del car- 
bonato de manganeso, con conservacion parcial de cristales romboedricos, 
como por ejemplo una vetita cerca del Paso Viejo (costa septentrional 
de la Sierra). 

Vetitas delgadas de este mineral manganesifero, pertenecen al Gra- 
nito del Cerro Uritorco, Capilla del Monte. 

Las formas dendriticas no son escasas en las rajaduras del Granito, 
por ejemplo, en el corte del ferrocarril, cerca del puente, en Capilla del 
Monte (producido por filtracion de carbonato de manganeso y la consi- 
guiente oxidacion.) 

Los 6xidos de manganeso en forma de incrustaciones negras sobre 
Cuarzo, Feldespato y Granito, son muy comunes ; tambien hay Espato 
calizo negro por oxidacion del carbonato de manganeso (gruta de Sail 
Antonio, etc.) 

No hay Pirolusita explotable en la Sierra. 

PSILOMKLANA 

Este mineral es muy escaso. Se halla en pequenos filones deutro de 
Gneis en Yerba Buena, Ojo de Agua, departamento Las Minas. 
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OCRE DR MOUBDKNO 

Se encuentra en capitas delgadas sobre la Molibdenita en las vetas 
de Wolframita, Cerro de la Puerta, Calamuchita. 

OCRE DE WOLFRAM IO 

Lo he observado una vez sobre un cristal de Wolframita del lugar 
anteriormente citado. 

GOETHITA 

El oxido de hierro hidratado, llamado Goethita, existe en agregadofr 
fibrosos, parcialmente cristalizado en un fil6n de cuarzo en los Cerritos 
Blancos ( Rara Fortuna ), acompanado da Galena. 

LIMONITA 

Los cristal es cubicos y octaedricos de pirita de hierro trausforma- 
dos en Limonita, no son escasos (Minas de Tacurti, Tauro, San Igna- 
cio, El Molle; en la mina < Fischer », Cerro de La Puerta, Calamuchita 
hay grandes cubos), y en su mayor parte la Limonita de las vetas meta- 
liferas proviene de la descomposicion de Pirita de hierro, formando ma- 
sas de estructura compacta, celular li ocraceas-terrosas. El oro contenido 
en las piritas se halla entonces al estado libre. 

La Limonita se halla tambien como producto de descomposicion de 
la Wolframita, asi como de la Blenda ferrifera, mezclada con Silice 6 con 
oxido de cobre etc. Esta muy propagada en los yacimientos meta- 
h'feros bajo la forma de Estilpnosiderita (cuprifera), conteniendo aci- 
dos silfcico y fosforico; en las minas de Wolframita del Cerro de la 
Puerta, acompanada de Apatita; tambien existe en la veta de Galena 
de La Ramada, departamento Calamuchita y en los yacimientos cupri- 
feros. 

6palo y tierra de ixfusorios 

El Opalo tomtit! jerruginoso amarillento, pardo 6 negro, se halla con fre- 
cuencia en vetas de galena, a veces impregnado de carbonato de plomo. 
El Opato comtin bianco ha sido observado en el terreno pampeano que 
forma depositos sobre el Granito 6 sobre las Pizarras cristalinas (Santa 
Maria, La Punilla). 

El Opalo com tin de mad era 6 bajo la forma de petrificaciones de rai- 
ces, y con la estructura de estas. ha sido encontrado en arena del Pozo 
de Chafiar, La Higuera, departamento Cruz del Eje. 

La Tierra de in/ttsorios se halla en considerable cantidad alrededor de 
la laguna del dique de Quilino. 

SAL COMtiN 

La sal comtin abunda en la Salina Grande entre Cordoba, Santiago 
del Estero, Catamarca y La Rioja y en Mar Chiquita, asi como en mu- 
ch fsi mas lagunas. 
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La sal contenida en el terreno pampeano se manifiesta bajo la for- 
ma de eflorescencias. 

cloruro de plata (En parte con bromo y iodo) 

Se encuentra este mineral, asociado con la plata nativa, Argentita, 
etc, en la zona superficial de las vetas galeniferas del departamento Las 
Minas. 

Stelzner recogio pequenos cristales, de color amarillo de paja, de 
cloruro de plata con bromo y iodo, (Segun Siewers 3 Ag. CI. + Ag.I), 
en la mina « Margarita*, cerca de Agua del Tala, pedania Argentina, de- 
partamento Las Minas. 

ESPATO FLUOR 

El espato fluor se encuentra en filones de espesor considerable dentro 
del granito, cerca de San Roque (Vease yacimientos de Espato fluor). 

En la falda occidental del Cerro Uritorco (Capilla del Monte) hay 
pequenas vetas muy delgadas, de color violeta en varios puntos, en par- 
te acompanada de Baritina. 

En el Museo de la Universidad de Cordoba hay muestra, procedente 
de la Punilla, con cristales de color verde claro, asociados al Espato cal- 
cico y otra sobre Piedra cornea proveniente de Copacabana (del Granito?) 

He observado un filou de cuarzo y piedra cornea con espato fluor 
rojizo y violeta, en el camino entre Rodeo de los Caballos y la mina 
•Virgilio* en el Cerro de la Puerta, dep. Calamuchita, poco antes de lie- 
gar a esta, como tarn bi en en los criaderos de Wolframita mismo. 

Existe tambien en masas compactas color violeta, dentro de Cuarzo 
y Piedra cornea y asociado al Grafito y al Hierro oligisto, en un filon al 
noroeste de Achiras (El Sauce). 

Lo he observado tambien eu la Epidota (roca dioritica), en la cuesta 
de San Roque. 

MATLOQUITA 

Segun Brackebusch, este mineral se encuentra en la mina «Venus», 
acompanado por Descloizita, Vanadinita, etc. 

ATACAMITA 

Stelzner menciona la Atacamita como existente en la miua Tio, donde 
se halla junto con Linarita, Chalcosina, etc., pero en escasas cantidades. 

kspinela 

La Espinela existe en octaedros pequenos y en granos de color negro 
dentro de caliza granulosa de Malaguefio (Stelzner). 
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CROMITA 



Se encuentra la Cromita, diseminada en la Serpentina del Pantanillo, 
Potrero de Calmayo, dep. Calamuchita, y en la de Alta Gracia (Puesto 
de la Represa). 

MAGNETITA 

La Afagnetita se encuentra en todos los yacimientos de cobre y espe- 
cialmente en masas considerables en las tninas cTi'o* y «Tauro». (crista- 
lizado en octaedros y en masas cristalinas); ademas hay vetas en Granito 
y en Gneis, y se halla diseminada en rocas dioriticas y pizarras anfibo- 
licas, en todos los casos asociada casi siempre con Pirita de cobre. Tam- 
bien existe cristalizado en Filitas (La Candelaria), y en arenas. 

Muohas veces es titan if era, especialmeute la de las rocas dioriticas y 
pizarras anfibolicas. 

La Martita (sesquioxido de hierro) que existe con preferencia en los 
yacimientos de cobre junto con hierro magnetico, en pizarras anfibolicas 
y rocas dioriticas, pero tambien en Granito (por ejemplo err Achiras) no 
es mas segiin el Dr. Brackebusch (Anales de la Academia Nacional de 
Ciencias t. II entrega i) que una metamorfosis 6 epigenia del Hierro 
magnetico. La metamorfosis es progresiva, partiendo de las partes exte- 
riores de los cristales y avanzando hasta el centro, viendose cristales 
poco 6 apenas modificados al lado de otros completamente transformados 
en Hierro oliligisto. La metamorfosis ha tenido lugar especialmente donde 
los yacimientos afloran, 6 cerca de la salbanda de ellos. 

ESPATO CALCICO 

Los cristales de Espato cdlcico existen en los depositos de Caliza granu- 
losa (Marmol), tapizando las paredes de las rajaduras que las cruzan, 
como tambien en la zona de contacto, y ademas en las cavernosidades de 
la travertin a (Guasapampa). 

Bajo la forma de drusas se encuentra en los Melafiros de la Sierra 
los Condores y en las Andesitas augiticas del Cerro de Poca; en pequefia 
cantidad en las vetas de cuarzo aurifero de la mina «Tigre> (primario), 
y en otras vetas metaliferas (las mas de origen secundario). 

Los romboedros y los escalenoedros, 6 los dos en combinacion, se 
encuentran a menudo. 

Las formas prismaticas agujiformes (Aragonita?) son muy escasas en 
los filones metaliferos de «La Rosario>, dep. Cruz del Eje, de Chiviquin, 
Potrero de Loza, cerca del Rio Ceballos (con dioptasa etc.). 

Se hallan gemelos con ejes paralelos (segun cara paralela a la base), 
en las canteras de Mai Paso. La ley segun la cual la cara de union es 
— l 2 R, se manifiesta en casi todos los cristales 6 fragmentos por estria- 
miento de las caras. 

El Es/mto isldtif/ico puede verse en las canteras de Saldan y cerca de 
La Reduccion. 
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El Espato de cal negro, por descomposicion de un contenido de carbo- 
nato de manganeso en oxido de manganeso, se halla en La Punilla (vease 
el capitulo sobre los marmoles). 

Bajo la forma de agregados el espato calizo forma la Caliza granulosa 
(marmol), que se halla en numerosos depositos dentro de las pizarras 
arcaicas y en Estalactitas en la Gruta de Pozo Verde cerca de San Anto- 
nio, Punilla. 

La Travr.rtina es casi compacta (Guasapampa) 6 poroso-celular, (Cerro del 
Agua de Cal, cerca de Capilla del Monte, y en muchos otros puntos). 
La Caliza, en masas fino-terrosas, dentro del terreno pampeano (Rio i.° etc.), 
forma la Tosea (carbonato de calcio con arcilla, fragmentos de cuarzo r 
gneis y de otras rocas). 

ESPATO DE HIERRO 

Se halla en pequena cantidad, bajo la forma <ie romboedros 6 en 
masa, en las vetas de cuarzo galenifero del dep. Las Minas, (Bella Ta- 
pada, Rara Fortuna, Nino Dios), asociado con Blenda y en Bella Tapada 
con Hierro olijisto. 

SMITHSONITA 

Existe en cristales pequeiios con aristas redondeadas, de color ama- 
rillo claro y en agregados estalactitiformes, etc., acorn panada de Galena, 
Cerusita, y Blenda en las cavernosidades de la ganga cuarcftica de las ve- 
tas gal enif eras y blendiferas del dep. Las Minas. 

Es escasa y contiene cadmio. 

CERUSITA 

La Cerusita es uno de los minerales metaliferos mas comunes de la 
sierra y se halla en todas las vetas de galena. La forma en masa es la 
mas frecuente. Su color es muy variable: incoloro, amarillento, verdoso, 
gris, pardo hasta negro; predominando mas el gris bianco. 

Las variedades en masa son, en su mayor parte, mezclas de carbo- 
nato de plomo con sulfuro, muchas veces tambien con sulfuro de cobre 
(las negras), y son argentiferas. El mineral «seco» de los mineros, se 
compone, en su mayor parte, de carbonato de plomo. 

Hay tambien variedades terrosas, (con caliza, arcilla, etc.,) como siliceas 
(opalo calcedoriia, etc., impregnadas con carbonato de plomo). 

Muchas veces se halla en mezcla con sulfato de plomo. 

Los agregados granulosos, laminares y fasciculares, acompaiian casi 
sierapre los agregados compactos. Los cristales bien formados son esca- 
sos: a veces estan transformados en calcedonia. Los vanadatos de plomo 
son en partes productos epigeueticos de carbonato de plomo. 

MALAQUITA Y AZURITA 

Estos carbonatos de cobre se encuentran en agregados raras veces 
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cristalizados, en todos los criaderos de cobre y en algunas vetas galeni- 
feras, siendo mas rara la Azurita. 

FLUOR-BISMUTITA 

Encontre en masas cristalinas verdosas (debido al contenido de co- 
bre), tin mineral compuesto esencialmente de carbon a to de bismuto con 
mucho fluor, en el cuarzo de la veta de Wolframita del Mogote, cerca de 
Ojo de Agua, Dep. Las Minas. El mismo mineral se halla en el criade- 
ro de Wolfram de Los C6ndores, Sierra de San Luis y en la Pegmatita 
de esta sierra, siendo, en el ultimo caso, de constitucion mis compleja. 

Le doy provisionalmente el nombre arriba indicado hasta que un 
analisis perfecto permita clasificarlo mejor. 

KKRASINA PI.OMO CORNEO, FOSFOGENITA) 

Segiin Brackebusch se encontro en la mina « Venus* y Aguadita, 
<iep. Minas, asociado con Galena, Descloizita, Vanadinita, etc. 

ANGLESITA 

Existe en vetas galeniferas, asociada y muchas veces mezclada con 
Cerusita; pero es rara. 

BARITINA 

Encuentrase cristalizada en tablas pequenas blancas, y muy escasa 
sobre y dentro del Espato fluor, en vetitas muy delgadas del granito del 
cerro Uritorco (falta occidental), Capilla del Monte. 

yeso 

El yeso se halla en cantidad algo considerable, aunque sin poder ser 
objeto de una explotacion en gran escala, en masas fibrosas, granulosas 
y hojosas, dentro de las areniscas coloradas, (pernio trasicas), en la falda 
de la sieira: Copacabana, dep. Ischilin, Rio r\ cerca del molino Torres; 
Ascochinga; Canada Colorada, cerca del pueblito Rio 3 . 

Ademas existe en forma de concreciones 6 cristales de la combina- 
cion comun (00 Poo P), en la pendiente del Rio i°, dos 6 tres cuadras 
al Norte de la Bajada de Piedra (pueblo General Paz). 

EPSOM ITA 

La f'psomita, algo impura (por el sulfato de hierro que la impregua), 
se encuentra en eflorescencia fibrosa sobre las paredes de un antiguo so- 
cavon de una mina de la Canada de Bustos, Cruz del Eje. 

VITRIOLO DE HIERRO Y DE COBRE 

Se observan estos sulfatos en masas 6 en incrustacioues. sobre los 
minerales de cobre y de hierro, y por lo comun en mezcla en los yaci- 
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mieutos de cobre v de hierro v en los desmontes, sobre todo en las mi- 
nas de Tio, Tauro y Tucuru y en particular en la ultima, donde hay vi- 
triolo de cobre, puro, pero no en grandes cantidades. 

UNARITA 

Exist e, pero escasa, en niasas terrosas y en agregados cristalizados 
asociada a la Malaquita, Azurita, Cerusita, Galena en la mina «Rosario» 
(Cruz del Eje), en la del Cerro Colorado (Calamuchita) y en algunas del 
Rio del Medio (Reartes, Calamuchita). 

WULFENITA 

La wulfenita es muy escasa cristalizada (piramides de color amari- 
llo) y asociada & la Descloizita, Vanadinita, Galena; etc., en la Canada 
Larga, Tuclame y en la mina «Venus». 

WOLFRAM IT A 

La wolframita se eucuentra raras veces cristalizado en vetas que 
pertenecen al granito y a las pizarras cristalinas. Su composicion, en 
cuanto a cantidad de manganeso y de hiejro, es muy variable. La 
formula que corresponde a la wolframita de la mina *Virgiliov Cala- 
muchita es: 

4 W03 FeO + 3WO3 Mn O; 

la de la Quebrada de La Viuda (Chaquiuchuna), es 

2 W03 Fe 0+W03 Mn O, 

las dos con acido tantalico y niobico. 

Para mayores detalles sobre la asociacion de minerales, etc., vease 
Vetas de Wolframita. 

SCHEELITA 

Las vetas de Wolframita de la Sierra de Cordoba son muy pobres 
en Scheelita. 

He visto 11 n solo cristal (P. 00 P) sobre cuarzo, cubierto de una pe- 
licula de wolframato de cobre, en la mina Virgilio*, Calamuchita. 

Se ve un poco mas en los minas de Guasapampa, dep. las Mi nas. 

CUPROTUNGSTITA 

Kxiste en incrustaciones sobre Cuarzo, Apatita, etc., en la mina Vir- 
gilio\ dep. Calamuchita y en San Jose, Chaquinchuna, dep. San Javier. 

COLUMBITA 

La colnmbita ha sido descubierta por Stelzner en la Pegniatita del 
Cerrito Blanco (en el camino viejo entre Tanti y San Roque) donde se 
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halla en cristales incompletes, de color negro parduzco, 6 dentro de Be 
rilo, asociada a la apatita. 

VIVIANITA 

La variedad terrosa, («Tierra de hierro azul*), se halla revistiendo 
porosidades de la arcilla pampeana, (piso inferior y superior), en las ba- 
rrancas del Rio i.° (frente al molino Villada). 

HKTEROSITA 

Se encuentra, bajo la forma de incrustaciones de color azul agrisado 
6 violeta parduzco, sobre la Triplita, como producto de descomposicion 
de esta en el cuarzo de las Pegmatitas del Cerro Blanco, entre Durazno 
y La Hoyada. 

DESCLOIZITA 

La desdoizita se encuentra en masas homogeneas, en costras cubiertas 
de pequeiios cristales 6 en cristales sueltos, (de tamano que puede llegar 
hasta 3 mm ), aparentemente rombicos, pero monoclinicos en realidad, de 
color amarillento, dorado (como la Marcasita algo descompuesta), aceitu- 
nado, rojo jacinto, pardo rojizo, hasta negro. Fractura con lustre grasoso. 

La desdoizita es un producto epigenetico de otros minerales de plo- 
mo. Casi siempre se halla asociada a la vanadinita y mezclada con esta. 

Ha sido encontrada en lamina « Venus*, r Bienvenida*, etc., dep. Las 
Minas. (Vease vetas de galena vanadifera). 

VANADINITA 

For lo comiin se encuentra en grupos de prismas hexagonales pe- 
quenos, 6 en costras sobre la desdoizita o directamente como producto 
epigenetico, con las formas de galena, anglesita, fosfogenita, cerusita. 
Color amarillo claro hasta pardo oscuro. 

El polvo es casi bianco. 

BRACKEBUSCHITA 

La brackelmsehita se encuentra en agujas fiuas de color negro, 6 en la 
parte de los cristales pegada a la piedra, de color castafio hasta amari- 
llento rojizo. Brillo de acero. Las agujas estan reunidas en grupos cu- 
briendo cavernosidades de masa ferruginosa. Polvo pardo amarillento. 

For lo general esta acompana'da de desdoizita y vanadinita, pero mas 
rara que est as. 

PSITACINITA 

Existe en masas cristalinas formando incrustaciones, sobre cuarzo, 
gneis, etc., de color verde oscuro, en muchas minas galeniferas y vanadi- 
feras. (Mina <San Ignacio>, Punilla: «Rara Fortuna*. Cerritos Blancos, 
dep. Las Minas). 
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APATITA 

Este mineral accidental de la pegmatita y del granito, se halla muy 
propagado, pero por lo comtin en granos pequenos, y mas raramente 
cristalizado en pequenos prismas. Parece ser siempre fluo-apatita. Su 
color predominante es el verde, gris verdoso a veces gris bianco. 

Se encuentra en Los Cerritos Blancos, sobre el camino viejo entre 
San Roque y Tanti; Cerro Blanco de La Hoyada entre Tanti y Durazno; 
Pampa de San Luis; en estos puntos asociado con Berilo y Triplita (a 
veces dentro de esta ultima). 

Trozos grandes, hasta de 3 kg. de peso, ban sido hallados dentro de 
cuarzo en las minas de Wolframita del Cerro de la Puerta, dep. Cala- 
muchita. 

PIROMORKITA 

Segun Stelzner existe en la mina «Sauta Cruz>, pedanfa Argentina, 
dep. Las Minas. 

MIMKTESITA 

Segun Breckebusch, existe, como la anterior, en la mina « Santa 
Cruz . 

triplita 

Kue descubierta por Stelzner en la Pegmatita de la Pampa de San 
Luis, y luego en masas de gran tamano, en el Cerro Blanco, enfre Du- 
razno y La Hoyada. 

Las muestras que me han sido remitidas indican su existencia en 
muchas otras regiones. 

Las masas cristalinas tienen color gris claro, rojo de sangre, pardo 
amarillento hasta pardo negruzco, con lustre grasoso (el mineral recuerda 
resina de colofonia). 

KSTIBLITA 

Se encuentra en masas compactas amarillentas, sobre Antimonita 
(vease esta), cerca de La Higuera, dep. Cruz del Eje. 

SILIMANITA 

La silimanita es uu mineral accidental del gneis, en el que forma, 
asociado con cuarzo, agregados fibrosos («Fibrolita»), por lo comun se 
encuentra en particulas microscopicas. En prismas largos (agregados en 
forma de escoba) dentro de Gneis de la mina de cobre Tio -, Cala- 
muchita. 

ANDALUSITA 

La Andalusita no aparece sino en granitos microscopicos. 
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TOPACIO 

Cristales, de combinacion como los de Schneckeustein, en Sajonia, ban 
sido encontrados en el arroyo Mallin, (Santa Maria, La Punilla) que pasa 
por una region granftica y pegmatitica. He observado un solo cristal 
en cuarzo en la mina de Wolframita del Cerro de la Puerta, dep. Cala- 
muchita. 

Tt'RMAMXA 

La variedad «Chorl* se halla muy propagada en la sierra, con prefe- 
rencia en la Pegmatita y mas escasamente en el Granito y microscopi- 
camente en el Gneis y la Filita. 

Los cristales formados por varios prismas limitados por romboedros 
y verticalmente estriados, son muchas veces encorvados 6 quebrados. 
Tambien se hallan agregados fibrosos y hasta compactos. 

En las vetas plomoargentiferas parece ser muy escasa; asi en la veta 
<»U Argentina > esta asociada a la Wolframita. Es mas frecuente en las 
vetas de Wolframita, como en Guasapampa. 

Los serranos confunden muchas veces este mineral con carbon de 
piedra, de lo que ha resultado muchas veces, formales pedimentos de mi- 
nas de carbon. Ya Stelzner hizo mention de un pique de una pretendida 
mina de carbon en Granito, entre Los Pozos e Ischilin, y los descu- 
brimientos de carbon en el departamento Calamuchita, de que se hablo 
en el afio 1902 con gran entusiasmo, se han reducido tambien al ha- 
ll azgo de tiirmalitm. 

epidota (Pistazita) 

La epidota existe con frecuencia eristalizada, y en masas de co- 
lor verde y verde agrisado, en la zona de contacto de los marmoles 
arcaicos con rocas anfibolicas, asociado por lo comun al Granate. 

Se encuentra muy frecuentemente tambien en las rocas anfibolicas 
(Diorita y Pizarras anfibolicas), por cuya razon se halla en todas las mi- 
nas de cobre. Adenias se observa como producto de transformation del 
Feldespato, de la Biotita, y del Anfibol, en Gneis y Granito, y acompanada 
de Clorita. 

zoisita 

Este mineral se encuentra bajo la forma de inclusiones microscopi- 
cas en rocas dioriticas. 

ORTITA 

El linico punto en el que se conoce en masa, es la estancia ^Car- 
men- (Falda de Quinones, Sierra Chica), donde se encuentra en la Peg- 
matita. 

VESrillAXA 

Se encuentra dentro de la Caliza granulosa de Malagueiio (Stelzner), 
en pequenos granos. asociado a la ICpidota, Granate, Augita, etc. 
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OLIVINA 



Existe en granos en ei Basalto (Melafiro?) del Cerro Leoncito (Cha- 

jan, Rio 4. ) en el Melafiro de Los Terrones, Cerro Pungo, La Punilla, 

en los Melafiros de la sierra de los Condores, en los Gabbros y en rocas 
dioriticas. 



CHOXDRODITA 



La Chondrodita existe en granos pequenos, a veces redondeados, de 
color amarillento, en la Caliza granulosa de Malaguefio (Stelzner). 



DIOPTASA 



Se observa la Dioptasa cristalizada en prismas hexagonales con rom- 
boedros, en agregados fibrosos y en masas, en un filon de cuarzo, aso- 
ciada a la Cerusita, Malaquita, Azurita, etc., en una veta en Chiviquin 
(Potrero de Loza, Rio Ceballos) 



CRISOCOLA 



La crisocola es un mineral comun (verde y azul) en todas las minas 
de cobre, tanto en masas, como en revestimientos. Tambien existe en 
las vetas de Wolframita del Cerro de la Puerta, departamento Calamu- 
chita. 



DEMIDOWITA 

Se halla en revestimientos cristaliuos de color verde y azul, sobre 
Estilpnosiderita de cobre, sobre Cuarzo, Gneis, etc., en la mina de Wol- 
framita «Virgilio», Cerro de la Puerta, departamento Calamuchita. 

GRANATK 

El granate es uno de los minerales mas propagados, como componente 
accesorio de la Caliza granulosa, del Granito, de la Pegmatita y del Gneis. 
En los depositos de caliza, se halla con frecuencia en la zona de contacto 
con las rocas anfibolicas, asociado al Epidota, etc. Entre los cristales 
del museo mineralogico de la Universidad de Cordoda se halla el del- 
toedro (estancia San Luis), y las combinaciones x 0.202 (Los Troncos, etc.) 
y 000.202.303/2 (Santa Maria, Los Troncos, etc.) El cristal mas grande 
tiene cerca de 5 cm. de diametro y presenta una estructura en capitas. 

Es en su mayor parte granate comun, siendo mas escasos la Alman- 
dina, (Cerro Pelado, Amboy, Calamuchita) y el Piropo. 

Las arenas de los arroyos y rios contienen casi todas Granate. 

ESCAPOLiTA (Wernerita) 

Se encnentra bajo la forma de agregados radioso- fibrosos y lamin ares 
(con inclusion de carbonato de calcio), blancos 6 blanco-azulados, por 
dentro, y verdosos por fuera (^transformacion en Epidota?) 
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Stelzuer lo hallo en pefiascos sobre el Rio i.°, cerca de La Calera. 
Ademas, existe, asociada a la Titanita, en las rocas dioriticas. El Salto. 
Rio 3.\ 

BIOTITA 

La biotita es un mineral muy propagado en hojas y agregados, como 
componente del Gneis (Gneis biotitico), del Porfido cuarcifero, del Granito. 
de las Dioritas, de la Andesita, del Melafiro, y de la Caliza granulosa. 

A veces esta transformado por descomposicion en Epidota y Clo- 
rita. 

MUSCOVITA 

La mmcovita es mas comun que la Biotita en el Granito, la Pegma- 
tita, el Gneis, la Micacita, la Calza granulosa (mas rara que biotita), y 
en las areniscas, etc. 

No se han observado cristales. 

MARGARITA 

Se encuentra en la mina de Wolframita, Cerro de la Puerta, departa- 
mento Calamuchita, asociada a la Molibdenita, a la Pirita de cobre y a la 
Apatita, pero es escasa. 

CLORITA 

Existe en la Pizarra cloritica y en la Filita, pero es escasa en: Can- 
delaria, departamento Punilla; cuesta de Yatan, departamento Las Minas; 
Alta Gracia, pero es escasa y much as veces descompuesta en Talco. 

Como descomposicion de la Biotita, de la Epidota y del Anfibol, se 
encuentra en Granitos, rocas anfibolicas, y en vetas de cuarzo. 

Existe tambien como tierra cloritica. 

talco 

Las Pizarras talciticas hojosas hasta homogeneas, mezcladas con Mica* 
Cuarzo, Feldespato y otras impurezas (por eso de poca aplicacidn), estan 
muy propagadas, especialmente donde se hallan Pizarra? anfibolicas, 
siendo producto de la descomposicion de estas 6 de Clorita. 

Tambien existe eu drusas en la Pegmatita (por tranformacion de 
Mica) 

ESTEATITA 

Existe en masas de color bianco, gris bianco, verdoso, en nidos y en 
costras en la Caliza granulosa (Alta Gracia, etc,) producida por descom- 
posicion de Actinolita, Serpentina, etc. 

SERPENTINA 

Como roca en bancos, a veces de considerable espesor, acompaiiada 
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de Gneis, Pizarra talcitica, rocas anfibolicas, y Marmol, se encuentra en: 
Alta Gracia; el Devisadero (San Agustfn, Rio 2.°); Pantanillo, cerca de 
Soconcho; estancia Antunis, Rio Santa Rosa; Mai Paso y Rio Ceballos. 
Ademas existe en vetillas, nubes y granos en muchas calizas granu- 
losas. 

CRISOTILA 

La Crisotila verdosa, en fibras muy finas separables, se halla en la 
Serpentina, Antunis, Rio 3 , en filones de poco espesor y ademas en El 
Balde, Cruz del Eje, y en la Serpentina de Alta Gracia. 

Comparese <Yacimientos de Serpentina y Crisotila. ■> 

CUERO DE MONTANA 

Este es un mineral bianco, sedoso, fibroso u hojoso fibroso. Es un 
producto de descomposicion de Serpentina 6 de Actinolita y se halla en 
los depositos de Caliza granulosa de : Malagueno, Mai Paso, Alta Gra- 
cia etc. Una muestra de Malagueno es identica al Cuero de Montana de 
Zillerthal. Esta muestra es de forma irregular (como torcida) y esta en- 
vuelta en parte, por una capita delgada de Calcedonia, que se adapta 
perfectamente a la forma. 

BRONZITA 

Existe en la Serpentina del Puesto de La Represa, Alta Gracia. 

WOLASTONITA 

Se encuentra en agregados laminares 6 fibrosos, de color bianco y 
bianco amarillento, con lustre perlado 6 sedoso, en la Caliza granulosa 
de Malagueno, Alta Gracia, Achiras, Cerro Aguadita cerca de Piedras 
Grandes, La Punilla etc. En el ultimo punto se halla en considerables 
masas radiofibrosas con fibras largas muy finas, (con inclusion de car- 
bonato de calcio). 

piroxeno (Augita) 

Existe bajo la forma de coccolita. en granos redondeados de color 
verde negruzco, en la Caliza granulosa, (Malagueno etc.) asociado por lo 
comun a la Titanita, al Feldespato etc. Tambien en el Gabbro, la Dio- 
rita, el Melafiro y las Andesitas. 

ANFIBOL 

Existe como anfibol comiin en las Dioritas, (muchas veces fibroso), lo 
mismo que en las Pizarras anfibolicas, en la Andesita, en el Granito 
(Granito anfibolico), a veces en el Gneis y en las Calizas granulosas. 

No se han observado cristales perfectos. 

La variedad Actinolita 6 Gramatita, existe en granos 6 en cristales pris- 
maticos, a veces bien formados, en las Calizas granulosas, especialmente 
en las canteras de Alta Gracia 
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BERILO 



Stelzner ha constatado el bcrilo comun, por primera vez, en Pegma- 
tita y Granito, bajo la forma de cristales prismdticos, & veces de enor- 
mes dimensiones, de color verde, verde azulado 6 amarillento, a menudo 
con las caras estriadas. Se encuentra tatnbien como producto de epige- 
nia de cuarzo, en la Pampa de San Miguel. (Le acompaiian: Triplita, 
Columbita, Apatita, Hematita, etc.) Los puntos principales donde se ha- 
llan son: Los Cerritos Blancos en el cam i no viejo entre San Roque y 
Tanti, en el Cerro Blanco de la Hoyada, en el Mogote Blanco de Ma- 
llin, ademas en la Pampa de San Luis, en el Potrero del Alto (Los Gi- 
gantes), Los Moyes al este del Intignasi etc. 

FEI.DKSPATO 

Es uno ee los componentes de los Porfidos, de la Pegmatita, del Gneis' 
de la Diorita, del Gabbro, de las Andesitas, de los Mel&firos, del Basalto y 
accidentalmente existe en la Caliza granulosa. 

Mientras la ortoclasa de color gris 6 rojizo es la mas propagada en 
el Gneis, predomina en los Granitos y Pegmatitas la microclina de color 
gris y bianco, por lo comun con interposiciones de Albita, lo que pro- 
duce sobre las caras estriamieutos. Las interposiciones de individuos 
paralelos de Cuarzo en Feldespato, sou frecuentes. Son muy escasos los 
cristales bien perfectos. Las caras observadas son: oc P, o P, oc Px ; y 
en un cristal de los Cerritos Blancos (San Roque) se nota oo P con pira- 
mide y ortopinacoide. Tambien se observa gemelos que siguen la ley de 
Carlsbad. 

Existen agregados cristalizados, pero muy escasos, en las drusas en 
la Pegmatita, 

El Plagioclasa no falta casi nunca en los Granitos. en las Dioritas, 
los Gabbros, etc., aunque sin ser cristalizado. 

ANALCIMA 

Cristalizado en deltoedros y acompafiado de Espato calizo, se en- 
cuentra en drusas dentro de las cavernosidades del Melafiro, en la Sierra 
de los Condores, del lado sud del camino que va de la cuesta (cerca de 
la Punta del Agua), a la Cruz; y tambien en el Melafiro de los Terro- 
nes, del lado austral del Cerro Pungo, San Geronimo, La Punilla. 

ESTILBITA 

Cristalizada en drusas y asociada al Espato calizo existe en el Me- 
lafiro de la Sierra de los Condores (camino entre Monsalvo y los Con- 
dores.) 

NATROUTA 

La Natrolita existe en las cavernosidades de un Melafiro que ha sido 
encontrado al hacer un pozo en la estancia de Parmenio Ferrer, Rio 2° 
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CAOUNA 



Existe como producto de la descomposicion del Feldespato (espe- 
cialmente de Granitos) mas 6 menos puro. Esta muy propagada, pero 
hasta hoy no constatada en masas considerables que permiten una ex- 
plotacion en gran escala: Las Piedras Grandes, La Punilla; Pampa de 
San Miguel, Alta Gracia, Candelaria, La Higuera etc. 

TITAN ITA 

La titanita forma cristales muy pequenos y granitos redoudeados de 
color amarillo 6 amarillo rojizo en la Caliza granulosa de Malague- 
iio. etc. 

Existe tambien en el Gneis, las rocas cloriticas, los Gabbros, pero- 
la mayor parte de las veces microscopicamente. 



III. 



PIZARRAS CRISTALINAS 
CON SUS INTERPOSICIONES 



i. Gnhis. 

2. PlZARRA MICACKA. 

3. PlZARRA CLORITICA Y TALCfTICA. 

4. FlLITA. 

5. CUARCITA. 

6. CALIZA GRANULOSA (mXrMOL). 
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III. 

PIZARRAS CRISTAUNAS 
CON SUS INTERPOSICIONES 



I GNEIS 

Las pizarras cristalinas son como ya se han dicho los componentes 
principales de la Sierra y entre ellos es el Gneis la roca mas propagada, 
no faltando en ningun cordon. 

Sabido es que el Gneis tiene los mismos componentes que el Granito 
(feldespato, cuarzo y mica), distiuguiendose de el solamente por su es- 
tructura pizarrena. 

El Feldespato, de color blanquecino 6 gris (« Gneis gris») 6 lo que es 
mas escaso, rojizo (^ Gneis rojizo*) es lo mas de las veces Ortoclasa, pero 
se asocia tambien a el la Microelina y otras clases de plagioclasa (con pre- 
ferencia en el Gneis anfibolico). Hay interposiciones de Albita en Or- 
toclasa. 

La existencia, en las variedades porfiricas, de pianos mas 6 menos 
-desarrollados , deinuestran una tendencia a cristalizar, pero es muy 
escasa. 

El Epidota y la Caolina, como productos de descomposicion del feldespato 
son comunes, resultando a la vez Limonita (en otros casos producido por 
descomposicion de Biotita), que tine la roca en pardo. 

El Cuarzo, claro 6 coloreado por el 6xido de hierro y por lo coraun 
de grano mas pequefio que el Feldespato, no se halla casi nunca en 
tanta cantidad como el. 

La Biotita (Mica magnesica), predomina, pero muchas veces acompa- 
nada de Muscovita. Se vuelve blanca por descomposicion 6 se pone 
verde, formandose Clorita y Epidota. 

Los minerales accesorios del Gneis son los siguientes: 

El Granate y la Magnetita (a veces titanifera), los mas comunes. 

La Silimanita unida casi siempre con cuarzo, produciendo una masa 
fibrosa, por lo comun lenticular — llamada *Fibrolita>. — Generalmente mi- 
croscopica, pero a veces aparece en prismas largos cristalograficamente 
bien determinados y en agujas (mina <Tio>, Calamuchita). 

La Ilematita micdcea en hojas finas sobre la mica, tine el Gneis en 
Colorado. 

El Anfibol, escaso en el « Gneis anfibolico *. 

El Gra/ito, muy escaso. 

Microscopicamente se ha constatado la presencia de Zirconio, Rutilo, 
Titanita, y Apatita. 

En cuanto a la estrmtura se puede distinguir dos formas principales; 
el Gneis de estructura regular granulosa (de grano grueso, medio y fino) en 
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que el feldespato, el cuarzo y la mica estan representados por individuoj* 
del mismo tamano, y el de estructura /wr//V//Vvi (6 «Gneis amigdaloide >) en 
la que dentro de una masa granulosa (macro 6 microscopica), se encuentran- 
individuos mas 6 menos grandes, de feldespato. La primera clase de Grins pre- 
domina. La otra se halla representada especialmente en el ' Gneis de ojos» 
La estructura puede ser perfeclamcntc fticarrena, cuando en las varieda- 
des fino granulosas, las hojitas de la mica forman membranas casi conti- 
nuas 6 itn[>erfeetamcnte pizarre/la, que es el caso mas general, cuando la 
mezcla de feldespato y de cuarzo, de forma generalmente lentiforme 
irregular, esta* rodeada de hojas de mica, produciendose entonces al 
romper la roca pianos no muy paralelos. 

Esta estructura se llama filamentosa (<flaserig>) y se encuentra con 
preferencia en las variedades porfidicas (« Gneis de ojos >). Entre estas 
dos formas principales existen naturalmente otras iutermediarias. 

Cuando la estructura filamentosa disminuye 6 es poco pronunciada, 
ella llega a ser casi completamente granulosa, como la del Granito, en 
cuyo caso la roca se llama Gun's granitieo. Tal estructura no se destaca, 
por lo comun, en una muestra, siendo necesario hacer observaciones en 
el terreno para percibirla. Una transicion del «Geis granitico* al Gneis verda- 
dero existe casi siempre. El -Granito gneisico» se encuentra localizado 
en regiones graniticas. 

Segun algunos se puede fijar un lfmite seguro entre el Granito gnei- 
sico y el Gneis granitieo, porque aquel, debido a una fuerza meeanica 
(presion lateral), tiene una estructura cataclasica 6 microbrechiforme 
(ruptura de los miuerales componentes). 

El Gneis granitico no es escaso en la Sierra, eucontrando un gran 
desarrollo en el departamento de Las Minas (con criaderos de plomo). 
Los penascos, en los que siempre se distingue bien la estructura filamentosa 
imitan con sus formas redondeadas, producidas por la descomposicion, 
las del granito, parecidas a bolsas de lana («Wollsackverwiterung»). 

Las otras variedades de Gneis, menos resistentes a la accion de los 
agentes atmosfericos, se presentan por lo comun, caracterizadas por una 
estructura en planchas, saliendo bajo la forma de crestones. Sin embargo 
no existe una regla fija para distinguirlos, pues el caracter del relieve 
depende del grado de la inclinacion del Gneis y de otros factores. pu- 
diendo resultar tambien mesetas casi planas 6 poco onduladas. 

En los puntos donde el Gneis alterna coil rocas dioriticas, que son 
menos sujetas a la erosi(5n, se producen lineas quebradas caracteristicas. 

La clasificacidn del gneis puede hacerse segun la estructura, en cuyo 
caso se distinguen: Gneis /iiznmrio, Gneis en o/os, Gneis »mriitieo; segun el 
color del feldespato (que da el Gneis gris y el Gneis m/izo): y segun la clase 
de mica o segun minerales accesorios, cuando ellos participan en gran 
cantidad en su composicion, sustituyendo en parte 6 completamente la 
mica, recibiendo entonces el nombre de Gneis gnwi/ien, gnifitieo. mifibolico, 
e/ori/ieo, etc. Como ellos no desempenati rol eu nuestro caso, distingui- 
mos con Benuo Kuhn. combinando los caracteres : 

i) Gneis biotitico, por lo comun de grano regular, bien pizarreno () fila- 
mentoso (entonces de grano mas grueso), gris 6 rojizo. 
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2) Gneis fior/trico 6 «Gneis en ojos», eu el cual la mica es porlo co- 
mun biotita, y el feldespato enojoses rojizoo gris bianco. Estasdos clases 
son las mas comunes v se hallan tambien en transicion. 

Mucho mas escasos son: 

3) El Gneis con las dos clases de mica, pizarrefio 6 porfirico y 

4) El Gneis mmcovitico conteniendo solo Muscovita y que es muy 
escaso en la sierra. 

La granulita que se produce cuando la mica disminuye considerable- 
mente y el feldespato y cuarzo forman agregados de grano fino. no se 
ha constatado hasta hoy. 

2 pizarra micAcea (Micacita) 

Algunas variedades de Gneis, toman por aumento de mica y dismi- 
nucion del feldespalo, el caracter de Micacita. 

Las pizarras micdceas, en que el feldespato y el cuarzo faltan com- 
pletamente 6 se reducen a minimas cantidades, son muy escasas en la 
sierra, encontrandose lo mas de las veces en la pendiente occidental de 
la serrania de Pocho y en algunos puntos de la falda occidental de la 
Sierra Alta (mina «Reartes> cercade San Carlos y mina « San Pedro », 
cerca de Ambul). 

En la Sierra Central conozco solamente la Micacita de El Molle (Ria 
Bragado) y en la Sierra Chica parece faltar completamente. 

Hay variedades con Biotita. Como mineraies accesorios hay que men- 
cionar: el Granate, la Turmalina, el Hierro oligisto micaceo y con carac- 
ter microscopico el Zirconio, el Rutilo, la Titanita, la Apatita, la Silima- 
nita y la Epidota. 

3 ROCAS CLORITICAS Y TALCITICAS 

Estas rocas se recouocen facilmente por su tacto untuoso y jabonoso, 

son muy blandas, compuestas esencialmente de clorita 6 talco, en estruc- 

tura bien pizarrena hojosa, 6 formando 11 n agregado irregular granuloso, 

granuloso hojoso 6 fibroso hojoso, lo que es lo mas escaso. Su color es 

verde oscuro, verde claro, gris, gris blanquecino, etc. El color pardo 

proviene por lo general de hierro pardo (muchas veces producto de des- 

composicion de Pirita de hierro). Se hallan interpuestas siempre entre 

Gneis y asociadas por lo general con rocas anfibolicas, granulosas 6 pi- 

zarrefias de las cuales son productos metamorficos y por esta razon de- 

beran considerarse mas bien en el capitulo sobre rocas dioriticas y pizarras 

anfibolicas. 

Por lo comiin el Anfibol es el mineral primitive), que ha sido trans- 

formado primero en Clorita y esta enseguida en Talco. Los dos se hallan 

muchas veces juntos. Masas serpeutinizadas y en parte igualmente trans- 

formadas en Talco v Clorita se asocian a veces. 

El Anfibol actinolitico aparece a veces igualmente como producta 

secundario. Citaremos como puntos principales en que se encuentran: 

Alta Gracia, San Francisco (La Punilla), Los Troncos, Santa Maria, Cues- 
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ta de Ines, (entre Rio Ceballos y La Casa Grande), Pozo del Chanar 
(Cruz del Eje), San Carlos, Salsacate, Ojo de Agua, y Guasapampa. 

4. FIMTA 

Las Filitas tienen su mayor desarrollo en la Sierra del Norte, en la 
parte occidental (Cerro Intiguasi, La Hoyada, La Cruz, Chunaguasi, Agua- 
da de Monte, etc.) Otra region en que tienen alguna importancia es la 
falda occidental de la sierra de Pocho, donde siguen asociados con Mi- 
cacita y Gneis, desde el cerro Verba Buena, por la cuesta de Yatan, hasta 
Altantina. En la sierra central se conoce la Filita solo en Candelaria 
(entre este lugar y Avalos). Son pizarras verdosas cristalinas compuestas 
de mica, de clorita y cuarzo. Como minerales accesorios pueden citarse: 
el hierro magnetico, el rutilo y la turmalina. 

En cuanto al nivel que ocupan en el terreno arcaico, se ha hablado 
de ello en la parte de este trabajo titulado Geologfa. 

5 ctakcita 

Hasta hoy solo se ha constatado un deposito insiguificante, entre la 
Filita en la cuesta de Yatan. al poniente de Pocho, y otro cerca de la 
Candelaria. 

6 LAS CALIZAS GKANULOSAS ( I ) (mArMOLES) 

Las calizas gratutlosas (Marmoles), estan intercaladas en completa con- 
cordaucia entre el Gneis y las rocas anfibolicas, formando depositos de 
audio no niuy considerable, pero muy extendidos (a veces alcanzando kilo- 
metros), en direction Norte Sud. y propagados en forma paralela por toda 
la sierra, excepto en la del norte (Sierra de San Pedro). 

En algunas regiones hay varios bancos poco distantes entre si, pu- 
diendo disminuir las rocas interpuestas hasta desaparecer casi por com- 
plete, con lo que el espesor de los depositos alcanza un considerable de 
sarrollo (Malagueno, Mai Paso) 

Los depositos estan indieados en el tuapa gcologico por lineas paralelas de 
color azul dirigidas de Norte ii Sud. Pero es de observar que su rumbo, 6 el de 
las pizarras que lo incluyen, no esta siempre dirigido exactamente de Xorte a 
Sud, sino (j ue gira niuchas veces hacia el poniente o hacia el naciente, asi por 
ejemplo, los depositos de Alta Gracia v Malaguefio parecen ser distintos, segiin 
su traza en el piano geologico, quedando los prinieros (si prolongaramos las li- 
neas aziiles), mas al poniente que los segiindos, pero en realidad ellosrepresentan 
un solo deposito, aunque interrumpido, tenien<lo los estratos de Alta Gracia, una 
-direccion al Noreste (hacia Malagueno). Kn su prolongacion se hal!an las calizas 



( 1 J — La Cali/.a granulosa 6 Marmol es una variedad dc caliza que consistc en un agregado de 
eristales de Kspato cali/o (carbonato de ealeio) mas 6 ineuos tfrande (grano grrueso 6 
fmo); pero siempre macrocristalino: es decir que los individuos son visibles a simple 
vista. Ksta e» la definicioti del l't-trografo: el arquiteeto comprende tambieu bajo la 
detiominaeion dc M.irmol variedades hoitiojji'iuas. pero es necesario que puedati ser 
pulidas. I.a mayor parlt de los m-irnioles se distinmien por la inclusion de muchos 
otros minerales. (r.i'nerales accesorios). 
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<le Mai Paso, La Calera y La Reduccion. a1 alejarse hacia el Norte de la Re- 
duction, 6 hacia el Sud de Alta Gracia, no se puede asegurar que los depositees 
de San Vicente 6 Soconcho fornian la prolongation de aquellos. 

Siguiendo un perfil de ponicnte a naciente es facil distinguirlos, como sucede 
con los depositos de Casa Bamba y de La Calera (ambas sobre las riberas del Rio 
i°), que estan separados por un importante piso de pizarras cristalinas 6 de Gra- 
nito. 

Kn un corte trazado de ponicnte a naciente por toda la Sierra, que se extiende 
desde la Guasapampa por la region de Candelaria, hasta La Punilla, cortando 
la Sierra Chica cerca de San Antonio, estan situadas las siguientes zonas de cali- 
/as: i la de Guasapampa, 2 la de Cienaga del Coro, 3 la de Santa Barbara y la 
Higuera, 4 lade Candelaria (entre los rios Candelaria y Soto); 5 la de la Pampa 
de Olaen, 6 la de la Casa Grande y 7 la de San Vicente. Cada una de estas zo- 
nas comprenden inuchos bancos, habiendo sido imposible hasta hoy indicar el 
nuinero total. 

Como la Sierra de Cordoba es una montana fonnada de pliegues, dirigidos 
de Norte a Sud y casi verticales; es decir que los estratos, al principio de- 
positados horizontalmeiite, ban sido plegados en alto grado y mas tarde destrui- 
dos en la parte superior, por erosion; en un perfil trazado normalmente a la Sie- 
rra, debemos encontrar varios estratos y resulta de esto que los depositos de Mar- 
mol del mismo corte, pucden pertenecer a un mismo nivel geologico, que al prin- 
cipio constituian un solo deposito. 

Tal deduction seria exagerada si se quisiera decir que han habido tantos plie- 
gues como depositos de caliza . Podemos suponer que los depositos que en el 
mismo perfil quedan poco distantes unos de otros, son de distinto nivel geologico, 
pero este mismo complejo se repitc, sin duda por razon de la plegadura, varias 
veces en direction poniente 6 naciente. 

Por tanto, es muy posible que los depositos de la Sierra Chica (Mai Paso, Ca- 
sabamba etc.), de distinto nivel geologico entre si, tengan el mismo nivel que 
Ins de las faldas orientales y occidentales de la Sierra Grande, (Pampa de Olaen, 
Candelaria, San Carlos y de la Higuera), y los de Guasapampa, etc. 

Que tal repeticion (resultado de la formation de pliegues), existe, no puede 
negarse, pero estamos muy lejos de conocer su numero, pues, para ello, seria ne- 
cesario una investigacion muy minuciosa (trabajo de detalle), en cuya ejecucion 
ami no podemos pensar, mas aun si se considera que falta un piano topografico 
detallado y exacto de la Sierra, base indispensable para esas investigaciones. 

lis claro que en la repeticion de los depositos de caliza deben tambien in- 
cluirse las rocas que los encierran. Como \a se ha dicho los Marmoles estan mu- 
chas veces acampanados de pizarras anfibolicas, pero estas tampoco permiten la 
reconstruccion de los pliegues, segun nuestros actuales conoennientos, como tam- 
poco lo permiten las Filitas, Pizarras micaceas, Cuarcita, Serpentina, etc; que en 
otras regiones de nuestro planeta. compuestas del terreno arcaico, nos ayudan en 
la averiguacion de la existencia de pliegues. Kl granito que ha penetrado el sis- 
tema arcaico en gran extension, destruyendo los pliegues, dificulta ademas esa 
comprobacion. 

Como regla general, en contacto con los Marmoles, existe, segun se 
ha dicho, la Pizarm anfiholica 6 roca dioritica pizarrena y mas raramente 
el Grin's, existiendo siempre una concordancia casi completa entre ellos. 
En ningun caso se ha observado Grauito en contacto 6 cruzando los 
depositos de caliza, si hien los filones de Pegmatita estan muy propaga- 
<los por toda la Sierra y se encuentran siempre cerca de ellos. 
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Intercalados entre estos depositos de Marmol, se encuentran bancos, 
muchas veces insignificantes, de Pizarra anfibolica, Gneis y de una roca 
de grano grueso, pegmatitica, compuesta de cuarzo, feldespato (triclinico 
y monoclinico) y de biotita (roca dioritica?) y lo que es mas notable, 
tanto la Mica magnesica, como la potasica, el Anfibol y muchos de 
los minerales accesorios mencionados mas abajo, estan agrupados dentro 
de las calizas, en zonas, alternando con bancos de caliza ptira, todos pa- 
ralelos a los pianos de las rocas de la caja. Las calizas aparecen asi mu- 
chas veces como estratificadas. lo que, en particular, salta a la vista don- 
de los depositos afloran. 

En las partes donde los depositos estan en contacto con Gneis, se 
encuentran segun A. Stelzner, en Malagueno y La Calera (Rio i°), frag- 
mentos de esta roca, de aspecto de rodados, deutro de los bancos de ca- 
liza, estando aquellos a veces rodeados de una zona de Granate. 

No hay que confundir con este fenomeuo las formaciones concre- 
cionadas, compuestas de feldespato, mica, anfibol dentro de las calizas 
(Malagueno). 

Los minerales accesorios hasta hoy encontrados en las calizas son las 
siguientes: 

G innate, Epidota (Pistazita), Vesnbiana, Anfibol (com tin v bajo la forma de 
Gramatita 6 Actinolita), Mica magnesica v potasica, Ortoclasa (bianco y rojizo), 
Cuarzo, Wolastonita, higita (Coccolita), Titan ita, Chondrodita, Ceylani/a, Escapolita, 
Serpentina, Asbcsto, Estcatita, Corclio de Afontana, Hierro titanico, Pirita de hierro y 
de cobre, Cobre nativo? y Graft to. 

Como un ejemplo de la asociacion y distribution de los minerales, 
tenemos los depositos de Malagueno, donde existen todos los minerales 
citados y predomiuaudo Cuarzo, Feldespato, Mica magnesica, Granate y 
Anfibol. Ellos estan concentrados en la zona de contacto con el Gneis 
6 la Pizarra anfibolica; pero los hay tambien diseminados en las calizas, 
(algo distante de la caja), y muchas veces agrupados en zonas que al- 
ternan con las de marmol puro, que como se ha dicho son paralelas al 
piano de la caja. Los minerales accesorios son muy raros y muchas ve- 
ces faltan completamente en la parte central de los depositos. 

El Epidota y el Granate estan muchas veces aconipanados de Vesu- 
biana, Hierro titanico y Titanita. 

Se encueutra muchas veces la Coccolita (en granitos redondeados) 
asociada al Feldespato y a la Titanita. 

La Wolastouita esta diseminada por toda la masa 6 forma capitas 
delgadas 6 nidos irregulares. 

El Graf i to en escamas muy delgadas, es escaso. Entre los minerales 
metalicos, en particular, las Piritas de cobre y de hierro, estan por lo co- 
miiii asociados al Granate y al Epidota, hallandose especialmente en los 
puntos de contacto de los marmoles con las rocas dioriticas que los in- 
cluyen. 

En los depositos de Mai Paso se observa, entre otros minerales, es- 
pecialmente una repetida interposicion de capitas delgadas, como hojas 
sueltas de mica potasica y magnesica, en zonas paralelas; en la misma 
forma se preset! ta el Grafito. 
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En Alta Gracia predomina en todos los bancos, la Actinolita (Gra- 
matita), concentrada en zonas que a menudo se repiten, produciendo 
casi una estratificacion. 

En Los Troncos (La Punilla). hay con preferencia Epidota y Gra- 
nate con Cuarzo en la zona de contacto con las Pizarras anfibol icas y 
la roca dioritica. 

En el Cerro de Aguadita (Piedras Grandes, La Punilla) se nota mu- 
cha Cuarzo y Wolastonita, esta ultima en grandes nidos, con fibras lar- 
gas radial mente agrupadas. 

En Achiras el Cuarzo y la Actinolita, fonnan una zona angosta en- 
tre la Caliza pura y el Gneis. 

Segun la teoria que supone que el caracter petrografico del terreno arcaico 
(Pizarras cristalinas, Cuarcita, Marmol, Serpentina, etc), no sea el primitive sino 
que estas rocas hay an tenido antes la naturaleza tie pizarras, grauwacas, areniscas 
arcillosas, calizas comunes etc. y hayan sufrid> enseguida, producida por varios 
agentes, una metamorfosis que cam bio el estado clastico en el cristalino; se pue- 
de distinguir, en cuantn a la fonnaci6n de los niarmoles: lo meiamdrfosis f>or am- 
tat-to, es decir, una. metaniorfasis producida por una roca eruptiva que se encuen- 
tra en contacto con la roca metamorfoseada, y la metamorfosis regional (dinamome- 
tamorfosis), entre cuyas causas se encuentran las fuerzas de presion (lateral) a 
cuya accion estuvieron sujetas las rocas al formarse las m on tan as. 

Se ha sostenido que la caliza cristalina (Marmol), producida por metamor- 
fosis por contacto, esta caracterizada por la inclusion de ciertos « minerales de 
contacto*, como sen Granate, Kpidota, Vesubiana, Kscapolita, ciertas variedades 
de Anfibol, Augita, Mica, Feldespato, Titanita, Kspinela y Chondrodita; y que los 
niarmoles de metamorfosis regional contienen en primer lugar Cuarzo y Anfibol . 

En nuestros marmoles se hallan las dos clases de asociacion de minerales, y 
si quisieramos dar a los minerales mas frecuentes un lugar preferente, tendriamos 
que clasificarlos como de contacto; lo que es imposible cuando falta la roca erup- 
tiva en contacto. Ademas se opone a semejante explicaciou, el hecho de que los 
minerales no se encuentran solamente concentrados en la zona de contacto, si no 
que estan esparcidos por casi toda la masa de las Calizas y concentradas, muchas 
veces, en zonas paralelas a los pianos de la caja. Ksto no permite dudar que en 
la primitiva sedimentacion (arcillosa, cuarzosa y calcarea), deben haber estado con- 
tenidos todos los elementos para la formacion de los minerales accesorios, a lo 
menos en su mayor parte. Esta suposicion encuentra su apoyo, si consideramos 
que los minerales que fonnan las pizarras cristalinas (producidas esencialmente 
por metamorfosis de sustancias arcillosas), como sen cuarzo, mica, feldespato, an- 
fibol, son los mismos que se hallan como minerales accesorios en los Marmoles, y que 
la formacion de otros minerales accesorios, se explica satisfactoriamente por la accion 
de las fuerzas metamorficas, sobre la mezcla de sustancia arcillosa y calcarea. Como 
ftierza metamorfica, podemos suponer la de Granito y la simultanea proveniente 
de una presion intensa. En fin, no puede ser este el lugar a proposito para en- 
trar en detalles sobre estas teorias . 

El grano de los Marmoles es rnuy variable, encontrandose en los 
mismos depositos agregados de grano rnuy grueso y otros casi homoge- 
neos, abundando los pritneios en la zona de contacto. Otros depositos 
tienen, casi en toda su masa, grano fino 6 grueso. 

La estructura polisintetica se manifiesta muchas veces a simple 
vista. 
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La estmtifuacion parece f altar en los bancos de Caliza pura. I)e cierta 
estratificaciou producida por interposicion de capitas de Gneis, Mica. 
Anfibol, etc., ya hemos hecho menci(Sn anteriormente. 

No lie podido observar que la masa se separe o se raje con mayor 
facilidad en cierta direction. En algunos depositos (Mai Paso, Calera, etc.), 
existen grietas, sin que pueda constatarse una direccion determinada en 
ellas. Sobre sus paredes se hallan muchas veces, cristales de Espato de 
cal y en particular, una grieta ha dado lugar a la formacion de una ca- 
verna con Estalactitas, en San Antonio (Pozo Verde), La Pun ilia. 

El color rara vez es bianco de nieve, predominando por lo comiin el 
rosado, el amarillento, el rojo parduzco, el gris verduzco, el gris azulado; 
a menudo hay cambios de color en los depositos de gran espesor en 
que se forman zonas paralelas al rumbo de ellos. 

El color rosado es probablemente producido en algunos casos por 
carbonato de manganeso. En otros influye el carbonato de hierro y la 
vSerpentina (muchas veces intimamente mezclada con carbonato de calcio), 
con sus productos de descomposicion. El azulado y el gris deben pro- 
venir de sustancias organicas, pues se pierden por la action del calor. 
Al ser golpeados por el martillo, (entre ellos a veces tambien los de color 
bianco), es notable el olor fetido que desprenden. Es muy frecuente en- 
contrar vetas y vetillas pardas, rojizas (por hierro) de formacion secun- 
daria, ilchuhis a infiltraciones a lo largo de las grietas. 

Como ya se ha dicho, gran parte de los Marmoles estan muy carga- 
dos de minerales accesorios, que producen segun su clase y agrupacion 
mas 6 menos regular, una variation en su aspecto. 

La inclusion de minerales que resisten en distinto grado al puli 
mento y estan snjetos a ser deseompuestos por los agentes atmosfericos, 
reduce el valor ornamental de los Marmoles. El contenido de feldespato, 
cuarzo y wolastonita, es perjudicial. En menor grado se nota tambien 
este inconveniente con el anfibol, la augita, etc., y como estos minerales 
se hallan en agrupacion mas 6 menos lineal producen tin hermoso efec- 
to, mas aiin cuando la caliza misma cambia de violor en diversas zonas. 

No podemos detenernos mas en la desctipcion de las numerosas va- 
riedades que existen y que son explotables con fines arquitectonicos. 

Las variedades puras, (libres de minerales accesoiios), pueden suuii- 
nistrar bloques de grandes dimeusiones. 

La mayor parte de la cxplotacion tiene por objeto la produccidu de 
cal, pues tienen una pureza tal que muchas veces alcanza a 99 " o de 
carbonato de calcio; sin embargo, existen variaciones en los mismos de- 
positos. Como no han sido practicadas investigaciones de los depositos 
que se extiendau a lo largo de pei files completes, no se sabe si existe 
una regla en la composition quimica, que talvez e>te en couexion con 
los procedimientos de su formacion. El verdadero Marmol dolomitico no 
se ha encontrado en la sierra. 

No existen observaciones j-ublicadas, referente a la accion del aire, 
la humedad y de otros agentes atmosfericos, sobre el Marmol de orua- 
mentacion pulido; pero e^ de suponer que su influencia, dado uuestro 
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clima, sea insuficiente, manifestandose, en general, recien despues de rau- 
chos anos. 

Esta reconocido que niugun Marmol esta libre de poros, constitu- 
yendo esto un defecto que no permite su aplicacion para determinados 
fines. Como esta propiedad varfa mucho, hay que examinar los marmo- 
les en cada caso, por medio de la tinta de anilina, que no debe dejar 
manchas. 

Tambien puede determinarse el aumento de peso que experimentaii 
al ser sumergidos en el agua por varios dias, el que debe ser proporcio- 
nal a la porosidad. 

Otra propiedad de importancia tecnica es la resistencia a la presion. 
En ella influye la firmeza del grano, que parece depender en muchos 
casos del modo de union de los individuos (si son intimamente ligados 
6 no), lo que se constata por el microscopio. Por lo comun una gran 
firmeza se reconoce por el sonido agudo que da al ser golpeado por 
el martillo. No tengo conocimiento de si han sido practicados ensayos 
con marmoles en este sentido. 

El siguiente cuadro indica los coeficientes relativos a la resistencia 
a la presion, de noventa y una muestras de marmoles de Francia, Italia, 
Austria, Suiza, Belgica y Alemania. 

2 clases entre 250 y 500 kg. por cni2. 

16 > * 500 750 > v 

23 > v 750 » 1000 

21 - » rooo > 1250 

15 » » 1250 . 1500 » 

10 > v 1500 > 1750 -> > » 

4 1 v 1750 ■> 2000 > 

Como comparacion con la resistencia de otras rocas anadimos los si- 
guientes datos: 

Basalto termiuo medio 31 11 kg. por cm2. 

Diorita * » 2337 » 

Porf ido » > 2 1 20 > 

Dolerita > > 1877 

Granito » » 1834 

Grauvvaca » » 1857 

Caliza » > 1000 

Arenisca * » 744 
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IV. 



ROCAS ERUPTIVAS 



i. Granitos. 

2. Diorita, Gabbro, Pizarra anfibouca, Serpentina. 

3. porfidos cl'arciferos. 

4. porfiritos. 

5. MelAfiros con sus tobas. 

6. Andesitas con srs tobas. 
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IV. 
ROC AS ERUPTIVAS (*) 



I. GRANITOS 

Los granitos ocupan cerca de la mitad del area de la Sierra de Cor- 
doba, parti cipando en la constitucion de los cuatro cordones. Su mayor 
desarrollo lo encuentran en la Sierra Central, formando el gran macizo 
de las cumbres mas elevadas 6 sea: Los Gigantes, la Sierra de Achala, 
El Champaqui, con las pampas (mesetas) de Olaen, de San Luis y de San 
Miguel. Otros macizos mas pequefios salen en la parte central y sep- 
tentrional el Cerro Intiguasi, etc. al sud, los Siete Mogotes, etc. al norte. 
En el cordon occidental, los Granitos se elevan tambien a alturas consi- 
derables en la Sierra de Guasapampa, de Pocho y de Altandina. 

La Sierra Chica es relativamente pobre en Granitos, encontrandose 
masas considerables solamente en el Cerro Cantame (Rio 3"), en el Cerro 
Uritorco de Capilla del Monte y en la serrania entre Ischilin y Dean Pru- 
nes. En la Sierra del Norte (6 de San Pedro del Norte), ellos aparecen 
otra vez como su constituyente principal (Totoral, Tulumba, San Pedro, 
Chunaguasi, etc.) 

En todas estas regiones la roca forma macizos, es decir grandes 
masas extendi das en todas direcciones, que estaban antes cubiertas de 
pizarras cristalinas. Ademas se halla en filones que atraviesan las piza- 
rras cristalinas y en bancos (mantos, lechos) intercalados entre pizarras. 

Se puede distinguir las siguientes clases de Granitos: 

1 ) El granito muscovitiro, que es el mas propagado, contiene ademas 
de Feldespalo y Cuarzo, Muscovite (Mica blauca). Se halla en filones 
y bancos y toma muchas veces forma pegmatitica y aplitica (agregado 
fino granuloso sin 6 con muy poca mica). El Granate es frecuente y 
mas rara la Turmalina. Ejemplos: Cerro Negro (Chajan); Cerro Intiguasi 
(Rio 4"); Champaqui (Los Rincones); San Gregorio, etc. Las formas apli- 
ticas se encuentran en la regi6n de Candelaria, etc. 

2 ) Fl Granito, en el sentido estrecho de la palabra (6 Granito con dos 
micas), caracterizado por Muscovita y Biotita. Parece ser mas raro que 



(*) Las rocas eruptivas se dividen en: i) Rotas fi/ufthtiats, de est ructura granulosa, cuyn magma 
se solidified en profnndidad, no llegando a la superficie dela tierra («Batolitos»); 2) Rotas vo/cantca±. 
con estructura porffrica 6 vidriosa cuyo magma llenaba heudiduras de la costra de la tierra 6 lleg6 
a la superficie, derramandose en corrieutes (»rocas cfusivas») y formando mantos, lechos 6 capas, 
arriba de otras rocas: ellas estan acompafiadas, muchas veces, de tobas (bombas, lapilli. ceuiza, 
fango, arrojados por la acciou eruptiva). 

Entre las rocas pluttinicas teuemos: el Granito, la Sienita. la Diarita. el Gabbro, la Perido- 
tita, etc. 

Entre las volcanicas: a) autiguas, el Porfido cuareffero, el Porfirito. la Diabasa, el Melafiro, 
etc.; b) modern as, la Liparita. la Traquita, la Ponolita, la Andesita, el Basalto. la Nefeltnita, la 
I,eucitJta, etc. 
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el anterior y el siguiente y se encuentra en el Uritorco, Los Gigantes, el 
Paso del Carmen, Achiras, el Cerro IschiKn, San Pedro del Norte. Se 
notan rocas de transicion entre el Granito v el Granito mmcovitico. La es- 
tructura pizarrena se observa raramente. 

3) El Graniti/o, que contiene solo Biotita y Plagioclasa casi nunca 
falta. La Biotita much as veces esta descompuesta en clorita y epfdota. 
La estructura es por la comun regular granulosa 6 a veces porfirica, 
(Quilino, San Pedro). En algunas variedades que pasan cuando predomina 
la plagioclasa en rocas dioriticas hay anfibol. Existen bancos inter- 
puestos entre Gneis en: La Calera, Casa Bamba, Jesus Maria, Paso del 
Carmen, Quilino, El Totoral, Orcosuni y Chufiaguasi. 

4) Pegmatita, es un agregado de grano muy grueso de Feldespato 
(Ortoclasa 6 Microclina, a veces tambien Plagioclasa) Cuarzo y Muscovita, 
a los que se asocian accesoriamente muchos miuerales (Turmalina, Gra- 
nate, Berilo, etc. (vease mas adelante). Su estructura es irregular gruesa, 
granoffrica («Granito grafico*), 6 en drusas. El Cuarzo de los <Cerros 
Blancos* de la sierra es componente de Pegmatita. En sus bordes basa- 
les se asocian siempre al Cuarzo, el Feldespalo y la Mica en trozos gran- 
des, pasando cl grano poco a poco al granito. Los Cerros Blancos, y 
entre ellos el Cerrito Blanco, que queda del lado poniente del lago San 
Roque, en el camino viejo de San Roque 6 Tanti, el Cerro Blanco de 
La Hoyada (entre Tanti y Durazno), el Cerro Blanco del arroyo Mellin, 
los de la Pampa de San Luis y otros mas contienen grandes cristales de 
Berilo, trozos de Triplita, Apatita. Columbita (en granos generalmente 
unidos con berilo), Hematita, etc., que Stelzner ya habia reconocido. 

Los filones de pegmatita en el Granito y en las Pizarras cristalinas, 
asi como en bancos entre estas, son muy frecuentes en todas partes, pero 
desarrollados principalmente en la pendiente oriental de la Sierra Alta, 
cerca de los grandes macizos. El Feldespato y el Cuarzo estan regular- 
mente distribuidos, pero se nota a veces una concentracion de cuarzo en 
la parte central y de Mica en las partes laterales. El Granate, la Apatita 
y la Turmalina no son escasos. Parece existir una transicion entre los filo- 
nes pegmatiticos y los de cuarzo metalifero con Wolframita, Galena, 
Blenda, etc. 

Los minerales hasta hoy constatados en las mencionadas variedades 
de Granitos son los siguientes: 

1) Feldespato: predomina la variedad Microclina en particular en las 
rocas pegmatiticas. En los cristales las caras perfectas son muy escasas. 
El ortoclasa forma a veces cristales geminados segun la ley de Carlsbad. 
Predomina el color rojizo, existiendo ademas el gris y el bianco. Hay 
interposiciones de Albita en Microclina. Por descomposicion del Feldes- 
pato potasico se produce: la Caolina, el Cuarzo y la Mica. La variedad 
Microclina esta menos sujeta a la descomposicion que el Ortoclasa. La 
variedad Plagioclasa casi nunca falta y a veces es tan frecuente como la 
Microclina y los cristales, lo mas de las veces, son de color bianco y pe- 
quefios (con estriamiento sobre o P). 

2) Gtatzo: raras veces cristalizado (en las drusas de la Pegmatita, los 
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cristales, lo mismo que en las cavernosidades de Gran i to, son en mayor 
parte de origen secundario), por lo comiin incoloro, bianco, gris, a veces 
rosado (por Ti O 2 ?), 6 Colorado (por uu mineral de hierro). La interpo- 
sition de individuos paralelos en feldespato (estructura granofirica 6 de 
« implication ») es frecuente especialmente en Pegmatitas. 

3) Mica: existe la Muscovita, de color bianco de plata, comiin en las 
variedades pegmatiticas y la Biotita, de color pardo 6 negro, que se cam- 
bia a veces por descomposicion en clorita verde, 6 parda, (en este ultimo 
caso debido a la litnonita). La Muscovita se produce a veces por des- 
composicion del feldespato. 

4) An/idol: cristalizado en prismas en las granititas, de color negro 
6 negro verduzco, generalmente intimamente unido con Biotita. Por des- 
composicion resulta Clorita con Epidota. 

SJ Granate — Esta muy propagado en los Granitos muscoviticos, como 
Granate comiin 6 mas raramente como Almandiua. 

6y Timnalinar. se halla en cristales sueltos, muchas veces quebrados 
6 torcidos, en agregaciones de agujas finas, en granos diseminados por 
toda la roca (granitos de Turmalina, muy escasos) 6 en masas. Es comiin 
en las Pegmatitas. 

7) Epidota y Clorita'. formadas por descomposicion de plagioclasa, bio- 
tita 6 anfibol. 

8) Berilar. en grandes prismas hexagonales en Pegmatita. 

9) Orttta: en masa en la Pegmatita (muy escasa). 

10) Topacio'. en Pegmatita. Es muy escaso. 

11) Apatita: en Pegmatita. 

12) Triplita: id. id. 

13) Hematita\ id. id. 

14) Pirohmta\ id. id. (producto secundario?) 

15) Colu mint a\ id id. 

16) Espato calizo: por descomposicion de plagioclasa. 

17) Caolina: por descomposicion de feldespato. 

18) Minerah's metdlicos: macro y microscopicamente constatados: Pi- 
rita de hierro, Hematita, Magnetita, Ilmenita. 

19) Microscopicamente se conocen: Andalusita, Silimanita, Titanita, 
Rutilo y Zirconio. 

Es de suponer que los Granitos de la Sierra de Cordoba no son de 
la misma edad, sino que presentan una serie de erupciones, que han prin- 
cipiado, talvez ya en la epoca arcaica (granititos?), coutinuando en las 
siguientes (Granito muscovitico?) y concluyendo en los Porfidos cuarci- 
feros. Como contienen, a veces, fragmentos de Gneis y de Pizarras au- 
fibolicas y estan cubiertos de conglomerados permotriasicos, en cuyos 
materiales entran como componentes, la erupcion mas intensa debe ser 
postarcaica, cayendo en la epoca paleozoica. 

La Pegmatita y en particular los filones y cerros con mucho Cuarzo, 
deben su origen a disoluciones acuosas cargadas de acido silicico (fuma- 
rolas), productos simultaneos de las erupciones graniticas 6 algo poste- 
riores a el las. 
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2. — DIORITA, GABBRO, PIZARRA ANFIBOUCA, SERPENTINA * 

En muchisimos puntos de la Sierra, en particular donde aparecen 
Calizas granulosas (Marmoles), encontramos en contacto con ellas 6 in- 
tercalados entre Gneis, rocas dioriticas, etc., de color generalmente o«- 
curo. 

En la mayor parte de los casos se nota una buena estratificacion 
corao en las Pizarras anfibolicas, pero en otras la estructura es perfecta- 
mente granulosa, pudiendo ser clasificada como Diorita 6 Gabbro 6 rocas 
de transition entre ellas. El Cuarzo, el Feldespato. el Anfibol, la Augita 
(rombica y monoclinica), la Biotita y la Olivina se hallan en cantidades* 
muy variables 6 faltan. Por estas razones la clasificacion de las rocas 
ofrece dificultades. 

Distinguiremos con J. Romberg: 

A • Diorita y Gabbro. en grandes macizos pertenecientes a las rocas plu- 
tonicas. 

B) Interf>osiciones de roras dioriticas, pizarras anfibolicas v rocas fn-ridotiticas 
(Serpentina) Entre Gneis. 

No existe una diferencia esencial entre los dos grupos encontran- 
dose entre las rocas interpuestas entre Gneis, algunas que no se distin- 
guen ni en composicion, ni en estructura, de la Diorita 6 del Gabbro. 
El caracter comiin de las rocas interpuestas consiste en que ellas forman 
lechos (mantos), entre el Gneis, la Caliza granulosa, etc., siguiendolas con 
la misma inclination y rumbo. Existen tambien variedades que pasan al 
gneis (Gneis hornblendifero). 

a) gabbro y diorita 

Bajo el nombre de Diorita se comprende una roca granulosa crista- 
lina (como Granito), compuesta de plagioclasa y anfibol, a los que se 
asocian muchas veces Cuarzo, Augita y Biotita. 

El Plagioclasa lo mas de las veces es bianco, mostrando siempre es- 
triaciones sobre los pianos del clivaje. 

El Anfibol de color verde negruzco (u otros matices del verde) se 
halla en columnitas 6 laminas prismaticas, cortas (a veces fibrosas) 6 en 
granos muchas veces transformado en Epidota 6 Clorita. El Ortoclasa es 
raro. El Cuarzo falta en las dioritas tipicas. 

El tipo de estas Dioritas cambia cuando entra la biotita 6 la augita 
en su composicion, las cuales pueden sustituir completamente al anfibol. 
Asi se distinguen: Diorita biot/tica-aufibofica, Dioriti biotitica, Diorita a/apci- 
ticobiotitica , Diorita augitica, etc. 

Los gabbros son muy parecidos a las Dioritas, en particular a las 
Dioritas augiticas, pero la augita monoclinica esta caracterizada como 
;Dialaga» (con clivaje muy perfecto segun x Poo" y con lustre anaca- 
rado metalico); sin embargo a veces es muy dificil distinguirla de la 
diorita augitica. El feldespato es Labradorita 6 Anortita (en Diorita mu- 



* Hacemos fi^urar al lado de Diorita y (labbro las Pizarras an fibril icas, Serpentina por const 
derarlas como rocas eruptivas metamorfoseadas . * • 
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— 6i — 

chas veces Oligoclasa). Un componente accesorio frecuente es la Olivi- 
na, pero por lo coraiin microscopica. Otros componentes accesorios son: 
la Biotita, el Anfibol, la Serpentina, el Talco, el Granate y algunos mi- 
neral es metalicos coino ser, la Pirita de hierro, el Hierro magnetico, la 
Cromita, etc. 

La gabbrodiorita tiene la composicion mineralogica de las Dioritas ) 
pero en su estrnctura se acerea a los Gabbros. 

En la Sierra se encuentra el gabbro y la gabbrodiorita formando el 
Cerro San Lorenzo al noroeste del pueblito Rio del Sauce (departamento 
Calamuchita). Su color es gris negruzco 6 verde negruzco, de grano 
variable. El Plagioclasa (de color bianco 6 gris verdoso), es mas escaso 
que el anfibol que forma cristales de tamafio considerable (a veces fibro- 
sos) de color verde negruzco, La Augita se reconoce dificilmente y la 
Olivina falta completamente 6 no se presenta sino microscopicamente. 

A las Dioritas se puede asimilar, quiza, una roca que se encuentra 
formando macizos en la falda septentrional de la Sierra, entre los rios 
Soto y Candelaria, y El Molle. 

La roca del Paso del Carmen (Rio Soto), tiene el aspecto de Granito 
por un grano grueso granitico, (pero la hay tambien de grano casi homoge- 
neo) estando caracterizada por un contenido de biotita, que esta desconi- 
puesta en clorita y epidota, plagioclasa, algo de ortoclasa y cuarzo, compo- 
nentes, que permitirian clasificarle como Diorita cuarcitico biotitica si es 
que no pertenece a los Granititos. 

Rocas parecidas a estas se hallan entre la Carbonera y el Molle, en 
la Poblacion, aunque tienen mas el caracter de Diorita. 

Con estas rocas, (muy probablemente de menor edad que las del 
Cerro Lorenzo, etc.), se hallan relacionadas las vetas de cuarzo aurifero 
del Paso del Carmen, de El Molle, etc. 



b) interposiciones de rocas dioriticas, de pizarras ankiboucas 

y de serpentina entre gneis 

i 

Esta cla^e comprende rocas muy distintas tanto en composicion mi- 
neralogica como en estructura. 

a) Las rocas dioiiticas granulosus que no se distinguen de las verdaderas 
Dioritas, siendo posible que ellas scan tambien eruptivas no obstante su 
interposicion entre el Gneis. Su estructura es bicn granulosa (como la 
del granito). 

El Plagioclasa bianco 6 gris etc., se halla siempre con anfibol negro 
o verde (a veces fibroso) formando agregados de grano variable, de color 
claro u obscuro, segiin predomine el feldespato, que puede f altar com- 
pletamente, 6 el anfibol. El Cuarzo, la Biotita, la Clorita. el Epidota 
(muy comun, asociada en masa al anfibol 6 cristalizada), el Hierro mag- 
netico, las Piritas de hierro y de cobre, etc., se dejan distinguir muchas 
veces macroscopicamente; el Granate, la Escapolita y la Titanita, son 
mas raros. Cuando estas impregnaciones de minerales metalicos, son im- 
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portantes, se producen los yacimienjos metalfferos (Vease yacimientos de 
eobre). 

Esas rocas dioriticas son muy comunes en la Sierra, en especial en 
la Sierra Cbica y en las serram'as Occident ales de La Pnnilla. 

Algunos Granitos de la Sierra Chica (Casa Bamba, La Calera; etc.) 
se acercan por su gran contenido de Plagioclasa y de Anfibol a los Dio- 
ritas de esta categoria. 

A la segunda serie de rocas iuterpuestas entre el Gneis pertenecen 
las Serpentinas, las Rocas dioriticas listadas y las Pizarras anfibolicas. 

b) Serpentinas, Son rocas compuestas de Anfibol, Bronzita 6 Ensta- 
tita, y Olivina, que han sufrido una metamorfosis cuyo caracter es variable 
segiin el grado de metamorfismo. 

Ellas encuentran su mayor desarrollo en la Sierra Chica, siendo 
acompafiadas por lo comiin de Caliza granulosa (Marmol). 

La roca del Mai Paso (sobre el camino entre este punto y Villa 
Allende, cerca del primer lugar) es de grano variable, de color verde 
obscuro, violeta, rojo parduzco y Colorado debido a la formacion de 
hierro rojo y pardo. 

Talvez pertenezca al mismo nivel 6 a uno no muy distante la Ser- 
pentina ('marmol negro ») de Alta Gracia, de color verde 6 verde obs- 
curo, no descompuesto. Mas al sud en la misma falda de la Sierra 
Chica, aparece otro deposito de serpentina en el Divisadero, cerca de 
legua y media al norte de San Agustin;, caracterizado por la predominan- 
cia de la Actinolita fibroradiosa, descompuesta en su mayor parte en 
talco y asbesto. En la misma corrida esta situado el deposito de Pan- 
tanillo, Potrero de Calamayo, que contiene Cromita. 

En la pendiente oriental de la Sierra Alta conozco Serpentina con 
Asbesto, cerca de la estancia Antunis (Rio Santa Kosa, tributario del 
Rfo 3. ), Este deposito pertenece, quiza, al nivel de los anteriores y 
aparece otra vez en la Sierra Alta, debido a las plegaduras. 

c) Las rocas dioriticas listatias comprenden agregados cristalinos de 
plagioclasa y Anfibol (a veces Augita), a las que se asocian a veces el 
Cuarzo, la Biotita, la Augita, la Titanita, el Epidota, la Zoisita, y algunos 
minerales metalicos (como ser Piritas de hierro y de cobre, Hierro 
magnetico, Hierro titanico) y en pocos casos el Granate y la Escapo- 
lita. La estructura es en general granulosa, pero siempre en parte listada 
6 filamentosa con una orieutacion paralela de sus componentes. Su color 
predominante es como en el grupo anterior el verde agrisado, verde ne- 
gruzco 6 negro agrisado. 

Entre aquellos esencialmente compuestos de Anfibol, se destacau a 
veces fajas, zonas lenticulares, etc., de color claro, debido a la abundan- 
cia de Feldespato y Cuarzo que la acompanan. En general puede decirse 
que estas rocas recuerdan la estructura del Gneis granitico. 

La estructura microscopica de estas rocas, en la que se manifiesta 
muchas veces una deformacion de los cristales, nos demuestra que muy 
probablemente han experimentado una presion, pudiendo ser consideradas 
como dioritas eruptivas que por presion lateral se volvieron pizarrenas. 
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r/j Pizarras anfibdlicas. En cuanto a la composicion mineralogica, 
ellas son identicas a las del grupo anterior, con la sola diferencia que el 
Anfibol predomina, desapareciendo a veces completamente el Plagioclasa 
y que el grano es por lo comiin mas fino. 

Este grupo se caracteriza por la posicion paralela li ondulada de los 
pequenos prismas de Anfibol que producen una estructura bien pizarrena 
que se manifiesta por la facilidad con que se separan las hojas. 

El Anfibol, que en forma de agujas representa quiza la variedad 
Actinolita, es de color verde 6 parduzco. El Epidota, el mas comiin de 
los componentes es geueralmente de color verde amarillento. La Biotita 
es escasa, lo misnio que el cuarzo. La Augita monoclinica aparece esca- 
samente sustituyendo al Anfibol 6 asociado a el. Igualmente escaso es 
el Hipersteno. 

Como minerales accesorios microscopicos pueden citarse la Olivina, 
la Titanita, la Apatita, el Rutilo, el Zirconio y algunos minerales me- 
tal i cos. 

Las pizarras anfibdlicas pasan por el «Gneis anfibolico* al Gneis. 

Las pizarras como las otras rocas anfibolicas interpuestas entre el 
Gneis, pueden ser consideradas, segiin Romberg, de origen eruptivo sub- 
marino (como Diorita y Gabbro en nuestro caso tambien), resultando por 
el cambio de la temperatura del agua, por la distinta presion y por otros 
factores mas, la variacion en composicion y estructura. Luego actud 
sobre ellas una presion lateral. Tratandose aqui de un terreno, respecto 
de cuya formacion existen teorias muy contradictorias, prescindimos de 
entrar en detail es. 

3. PORFIDOS CUARCIPEROS 

Estas rocas estan constatadas solamente en la parte mas septentrio- 
nal de la Sierra, conocida bajo el nombre de « Sierra del Norte » (6 Sierra 
de San Pedro del Norte) en los departamentos de Ischilin, Tulumba y 
Chariar en la provincia de Cordoba y en el dep. Ojo de Agua, prov. de 
Santiago del Estero. 

Su mayor concentracion se produce en la parte occidental de la sie- 
rra al norte de Dean Fiines y de Quilino, estando acompafiados siempre 
de Granitos. En Huascan se presentan en bancos que vistos de lejos 
recuerdan las areniscas. 

Su color predominante es el Colorado 6 rojo, el morado oscuro, y 
mas rarameute el gris 6 negro. En algunos predomina la masa de fondo 
6 pasta y en otros los cristales (feldespato, cuarzo y mica). El Cuarzo se 
halla casi siempre macroscopico, desde el tamano de una alberja, hasta 
particulas muy pequefias. Los cristales ( : R) son por lo comiin redon- 
deados; es incoloro, bianco li oscuro. El Cuarzo de origen secundario, 
poroso, ferrifero, forma a veces pequenos filones. El Feldespato (Orto- 
clasa) en tablas, es por lo comiin de color rojo 6 rojo morado y mas 
raramente bianco produciendose gemelos segiin la ley de Carlsbad. La 
Mica (mica magnesica rica en Magnetita), es escasa. 
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Los productos de descomposicion son: la Muscovita, la .Clorita. el 

Epidota, la Limonita y la Caolina. 

Segun el caracter de la roca de fondo (pasta) P. Siepert, distingue: 
i) Microgrmiito* (o Porfido microgranitico), Masa de fondo (Cuarzo y 

Feldespato) holocristalina, microgranitica granulosa; existen en parte del 

Cerro Quilino, San Pedro, Aguadita al poniente de Francisco del Cha- 

fiar, Nispo y al noroeste de Chunaguasi. 

2) Grmwfiros. -La masa de fondo es micropegmatitica (6 granofirica, 
es decir, penetracion regular de cuarzo y feldespato como en el granito 
grafico) 6 esferolitica-radial: Batallas, al poniente de Quilino, Banado de 
Simbolguasi parte del Cerro Veladero, al naciente de Caminiaga. 

3) Felsdfiros. La masa de fondo es microfelsitica: San Pedro. 

Los Porfidos estan cubiertos por conglomerados y areniscas pernio - 
triasicas. No he observado que ellos atraviesen las areniscas. 

4- Porfiritos 

Los porfiritos (formacion porfirica del magma dioritico) tienen el 
aspecto de los porfidos cuarciferos, de color gris y negro, con pasta mi- 
crogranitica y con cristales de Cuarzo (dihexaedros redondeados). de 
Plagioclasa, hojitas de Mica y granitos de Anfibol. Brackebusch y Siepert 
los mencionan en la region entre Totorillo y Saltito al noroeste de Chu- 
naguasi (Sierra del Norte). 

Cerca de la cuesta de Veladero en el camino a Caminiaga, he visto 
Porfirita atravesando Granito. Al lado del filon en inmediato contacto, 
y como roca de transicion, se halla la Diorita de grano fiuo, resaltando 
a la vista, aqui, las relaciones entre las dos rocas. 

5- -Melafiro cox srs tobas. Basaltos? (*) 

Los mcldfiros tienen su mayor desarrollo en la Sierra de Los Coudo- 
res, un cordon de poco ancho y largo, que se levanta en la costa sur 
del Rio 3.°: caracterizado por mesillas y cerros aislados cono-truncados, 
en los que se manifiestau, descubiertos por la erosion, tobas y mela- 
firo alternados. Crateres no hay en ninguna pane. Kl centro de su 
desarrollo se encuentra entre las poblaciones Los Condores, Quebracho, 
Monsalvo y El Pueblito. 

En la boca del Rio 3. , punto donde sale de la Sierra Chica para 
entrar en la llanura, H Melafiro constitute Los Cerrillos y provoca la 
estrechura del rio en sus dos margenes, extendiendose de alii por un 
trecho, al sur y al uorte, antes de perderse debajo del terreno arcilloso 



(*) Kl Melafiro y el Uasalto platfiocl isico son rocas vnle.iuieus. Sus priueipales compouentes 
son: Feldespato calcftieo sodico y Atigfta. Ademas entrau por lo eoimln eu .su composici6n. la 
Olivina. el Hierro magnctico, la A])atita, etc. La pasta (■(•rumlmasse-) es coinpletamente crista, 
liua 6 pareialmente vidriosa. La cstructura os variable, desde la de graiio grueso hasta nmy fino. 
Kl color por lo comun es oscuro. Kl Melafiro pertenece a teirenos mas :uitiRiios que el Hasalto. 
Otras clases de Havalto s<>n el n-h l.'ntti< o. hit -if/io. htriiliti, <• etc. -Tobas- (6 In fas. tofas) son rocas 
compuestas de bombas, lapilli, ceni/.a, faii^> arrojado por la :te«. ion eruptiva y muclias veces rnez- 
clados eon fiagmentos cle otras rocas. 
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pampeano. En la estrechura, — el lugar se denomma Pescadores. — la roca 
esta intercalada entre areniscas coloradas 6 encierra fraginentos de ellas. 
Es de grano grueso y medio grueso, en parte porfirico, compacto 6 ca- 
vernoso. En sus cavernosidades se halla Espato calcico cristalizado. 

En la parte occidental de la serrania, donde el Rio 3 la corta en 
barrancas altas, el Melafiro y sus tobas estan iuterpuestos entre arenis- 
cas coloradas. Asf una barranca, en la raargen norte del rio, al lado del 
paso cerca de El Pueblito (6 San Agustin), se compone de arriba hacia 
abajo: 

1) Arcillas. 2) Arenisca arcillosa con bancos de Caliza. 3) Arenisca co- 
lorada en estratos delgados. 4) Melafiro. 5) Arenisca colorada. 6) Tobas 
de melafiro. 7) Areniscas coloradas. 

Stelzner y Brackebusch habian clasificado estas rocas eruptivas, como 
Andesita 6 Basalto andesitico y realmente alguuas de estas tienen este 
caracter. Conozco Melafiros de esa naturaleza, que se acercan a los Ba- 
saltos y Andesitas que han sido recogidos por Brackebusch — y descritos 
por Siepert — en la provincia de La Rioja (Paganzo, Salina de Busto, etc.), 
donde estan interpuestos entre areniscas triasicas 6 permicas, muy pare- 
cidas a aqu ellas. (*) 

El Melafiro de Los Cerrillos se extiende subterraneameute, cubierto 
por el terreno pampeano, hacia el norte, hasta el Rio 2°, donde se en- 
contr6 al hacer un pozo en la costa sur del rio (estancia de Parmenio 
Ferrer); el cavernoso (con Espato caliza y Natrolita) encierra pedazos de 
areniscas. 

En los conglomerados que forman la estrechura del Rio 2" (entre 
Los Molinos y San Antonio) se encuentran fragmentos de Melafiro y no 
faltan tampoco en los conglomerados del Rio i" (entre Mai Paso y Mo- 
lino Tillard). 

De mayor interes son los depositos de El Pungo, entre San Jeroni- 
mo y San Vicente, en la pendiente occidental de la Sierra Chica, a lo 
largo del arroyo del Penon Blanco. 

Poco arriba del Pehon Blanco (cerrito formado de Pegmatita con 
raucho cuarzo) aparecen tobas de meldfiro entre conglomerados inclina- 
dos hacia el poniente. Estos cougloinerados depositados sobre Gneis, 
siguen valle arriba formando en partes p^nascos grandes, casi sueltos por 
la erosion, que se llaraan <terrones» y estan cubiertos, poco mas al na- 
ciente, otra vez por tobas y un banco de Melafiro cavernoso (con Espato 
calizo y Aualcima en sus cavernosidades). 

Todas las variedades de la roca que considero como Melafiro (de 
caracter basaltico?) son muy ricas en Olivina. 

Recuerdo aqui la gran propagacion de los Melafiros en union con 
areniscas coloradas, en el Brasil (Rio Grande do Sul), Uruguay y Mi- 
siones (v. «Reconocimiento geologico del Territorio de Misiones en 
tomo I, num. 1, de estos Auales). Creo que ellos son del mismo nivel 



(*) Oportunanifnte darv cueiitn de In itiv^stiffaci '»n microsoopici de los meldftro> de 1h 
Sierra dtr Cordoba, la que ejecutara cl doctor Chelins. co'isejero dc niitias, en Alemania. 



— 66 — 

que los nuestros y los de La Rioja, es decir, permicos 6 triasicos (vease 
m^s adelante Areniscas). 

Una roca macroscopicamente muy parecida a la del Pungo (con 
muclia Olivina) constituye en el extremo sud de la Sierra, el Cerrito 
Leoncito f rente a la estacion Chajati. 

Segiin el Dr. Brackebusch y Ave-Lallemaut, los cerritos de La Ma- 
dera, de la Garrapata y de Piedras, al sud y sudoeste de Chajan, son 
igualmente basalticos (Melafiros?). Las relaciones entre ellos y las are- 
niscas de Sampacho son desconocidas. 

Fmalmente hago mention de una roca basaltica (segiin Stelzner, ne- 
felinica) que forma un filon en Gneis entre Anisacate y el Potiero de 
Garay, y de un rodado, de igual 6 semejante composition, encontrado 
en el Rio de Cosquin cerca de la poblaciou. Todas estas rocas exigen 
una nueva investigation microscopica, siendo posible que sean tambien 
melafiros. 

6. ANDESITAS CON SI'S TOBAS 

Las Andesitas con sus tobas ocupan un distrito vasto en la parte oc- 
cidental de la Sierra, entre San Carlos y Pocho, al norte de la Pampa 
de Pocho, formando cerros pintorescos, cuya forma conica los hace dis- 
till guir facilmente. 

De muy lejos se destacan el Cerro de la Yerba Buena (1650 m) 
casi completamente conico, y un poco mas al sud el Cerro del Agua de la 
Cumbre (1450 m) de forma mas redondeada. Los dos conos son macizos, 
exclusivamente compuestos de Andesita anfibolica augitica y puestos di- 
rectamente sobre el terreno gneisico. 

Las andesitas —que representan entre las rocas volcanicas las dioritas, 
pero que tienen tambien relaciones magmaticas con los Granitos y los 
Gabbros — tienen estructura porfirica, destacandose en la pasta (Grund- 
masse) cristales de Plagioclasa (Feldespato sddico calcitico), Piroxeno, 
Anfibol y Biotita. 

Mas al este de aquellos cerros predominan tobas y brechas andesiticas, 
extendiendose al sud hasta la pampa de Pocho y al norte y este hasta Ojo 
de Agua y el valle de San Carlos, cubrieudo una zona de mas de tres leguas 
cuadradas. En ella se levanta una serie de cerros entre los cuales los 
mas elevados son el Cerro de Poca (6 Popa 1550 m) y el Cerro Velis. 
Mas bajo que este, pero mas carac ten's tico por su forma bien conica, 
esta el Cerro de la Boroa 6 de la Cienaga, muy cerca al pueblito Del 
Viso (entre Salsacate y Pocho). Todos estan constituidos de Andesita 
augitica 6 augitica anfibolica. En su base aparecen descubiertos por la ero- 
si6n, tobas y brechas y en muchas partes gneis. Sin duda estos deposi- 
tos han tenido anteriormente una extension mucho mayor, en particu- 
lar hacia el norte. 

Crateres no se hallan en ninguna parte. 

En la Cienaga del Coro, muy cerca de la capilla he visto un filon 
de poco espesor de andesita cruzando gneis. 

Stelzner dice, que con las tobas alternan en algunas partes, arenis- 
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cas de color amarillo y Colorado, que contienen rodados de Andesitas 
augiticas, como sucede en la pendiente oriental del Cerro Poca, region 
que Stelzner visito desde el puesto Totoral, cerca de Talani. No he 
podido observar estas areniscas. Lo que he visto en muchas partes, ha 
sido acarreo de arena, mezclado con toba, rodados de andesita, de gneis, 
que en parte se presento algo cemeutado. 

Las Tobas (*) en general de color gris son de grano fino, pareci- 
das al Trass 6 mezclado con fragmentos de Andesita. Se hallan tambien 
brechas de Andesita. 

La Andesita es de color gris, gris negruzco hasta negro, de grano 
variable, a veces cavernosa. 

La Augita, el Anfibol y el Plagioclasa se reconocen muchas veces 
a simple vista, destacandose mas cuando la roca es algo descompuesta 
(entonces de color colorada 6 amarillenta), parti cularmente en las varie- 
dades negras, ricas en Augita. El Anfibol es mas escaso que la Augita. 
La Biotita es escasa. La Magnetita es un componente constante. 

El Carbonato de Calcio impregna la roca descompuesta, encontran- 
dose tambien a veces en cavernosidades. 

Las erupciones de Andesita se han producido muy probablemente 
en la epoca terciaria 6 en la diluvial. 



(*) V£ase notn, pAgina 66. 
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V. 
TERRENOS SEDIMENTARIOS 



I. PIZARRAS Y CONGLOMERADOS cAMBRICOS O SILURICOS 

En la Sierra del Norte (6 de San Pedro del Norte), cerca de seis 
leguas al norte de Dean Fiines, en el Monte de Las Cuestas (estancia 
de Dermidio Bustamante), muy cerca de «Las Lomas Coloradas* y en el 
lecho del arroyo cruzado por el camino que va de la casa de la estan- 
cia a La Lomita, (Dean Funes), se hallan P harms esencialmente com- 
puestas de mineral talcitico, con inclusion de material clastico (cuarzo, 
feldespato, etc,) las que pasan a un conglomerado (igualmente con ce- 
mento del mineral talcitico) y rocas psamiticas. Los Conglomerados contie- 
nen rodados de Cuarcita, del tamano de un liuevo y mas grande aun. 

Los estratos son verticales, conservando el rumbo de las piza- 
rras cristalinas. (Gneis, Pizarras aufibolicas, etc). Las Filitas parecen 
predominar en esta region. 

De paso sea dicho que la falda oriental de la Sierra de los Llanos 
esta constituida por Cuarcitas dispuestas sobre Filitas. 

Se puede pues deducir, que estos conglomerados pertenecen, talvez, 
al terreno cambrico 6 silurico. Es poco probable que esten interpuestos 
entre las Pizarras arcaicas. Como he pasado por este lugar en las ulti- 
mas horas del dia, no he podido averiguar las relaciones de estos depo- 
sitos muv interesantes con las Filitas. 

Este hallazgo merece especial atenci6n, por faltar conocimientos so- 
bre terrenos postarcaicos en la Sierra. 

En Las Lomas Coloradas, que se hallan en inmediata cercania, Con- 
glomerados y Areniscas permotriasicas, (vease mas adelante), descansan 
dispuestas horizon talmente y en discordancia sobre el terreno arcaico. 

2. CONGLOMERADOS Y ARENISCAS PERMOTRlAsiCAS. Carbon? 

En la Sierra de Cordoba existen varios distritos de Areniscas, en 
su mayor parte aislados a causa de la erosion. Siguiendo de sud a norte, 
encontramos las primeras en las lomas cerca de Sampacho y en el Cerro 
Suco (entre este pueblo y Achiras). En su mayor parte son cuancosas 
con algo cemento caolinitico (a veces con algo de carbonato de calcio); a 
menudo estan manchados de hierro pardo, con 6 sin silice. Su color es 
variable, (bianco, Colorado 6 pardo), lo mismo que su grano. 

Segun los picapedreros de las canteras de Sampacho, se hallan en 
ellas plantas fosiles en forma de helechos. 

La posicion de estas Areniscas, es horizontal 6 poco inclinada. En 
su cercania (Chajan), aparecen lomas de Melafiro basaltico (?). 

Las Areniscas de la provincia de San Luis, en parte relacionadas 
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con Porfidos cuarciferos, (Cerro Varela), como sucede con las Areniscas 
de la Sierra del Norte, igualmente acorn pan ad as de Porfidos, son sin 
duda del misnio nivel geologico y se extienden por el Alto Pencoso y 
la Sierra de Guayaguas, a las Sierras de San Juan y La Rioja (Sierra 
de La Huerta, Los Llanos, etc); donde se ve un sistema de Areniscas 
que se divide en un piso permotriasico (en su parte inferior con Glos- 
sopteris, Lepidodendron, etc,) y un piso retico (con Thinnfeldia, etc. en 
Marayes, Sierra de La Huerta.) 

Otro distrito pertenece a la S/ernr de los Comiores % en la costa sud del 
Rio 3 . Son Areniscas finas coloradas, cuarzosas, micaceas y arcillosas, 
con capas de Yeso, puestas en discordancia sobre Pizarras cristalinas. 
Alternando con ellas 6 cruzandolas se encuentran mantos de Melafiro 
con sus tobas. Estas Areniscas continuan subterraneameute al uorte. ha- 
biendo sido reconocidas, (en conexion con el Melafiro), en un pozo en 
el Monte Ralo (estancia de Parmenio Ferrer). Salen bajo la forma de con- 
glomerados en la estrechura del Rio 2° (entre Los Moliuos y San An- 
tonio), desaparecen pronto bajo el terreno pampeauo al norte de este 
rio y llegan a tomar un gran desarrollo en el rath del Rio /", en la fal- 
da de la Sierra Chica. 

Por su color Colorado, se destacan desde lejos, formando las ba- 
rrancas del rio y estan cubiertas rio abajo por el terreno pampeano. 
Rio arriba, entre los bancos de material micaceo, cuarzoso, arcilloso 
de grano fino, se interponen bancos de Conglomerados, que aumentan 
mas y mas, formando poco abajo del Mai Paso los flancos de la que- 
brada del rio, cortados por los canales maestros de irrigacion y por los 
desmontes del ferrocarril. Su material es sumamente grueso, notandose 
mas fragmentos angulosos (de Granito, Diorita, Gneis, Marmol, etc,) que 
redondeados, cementados por un material arenoso y arcilloso, provenien- 
te de estas mismas rocas, de color Colorado parduzco, originado por un 
gran conteuido de oxido de hierro hidratado. Descansan en posieion dis- 
cordante sobre Pizarras cristalinas (Gneis, Pizarras anfibolieas y Mar- 
mol), con pequena inclinacion, (cerca de 5") hacia el naciente. 

Una falla (con flexion) las cruza poco arriba del puente sobre el 
arroyo Saldan y los estratos se inclinan, aguas arriba de la misma, un 
poco hacia poniente. La falla es muy probablemente local, pues en la 
costa sud- este el anticlinal apenas es visible. 

Las areniscas contienen rio abajo, cerca del Molino Torres, (una ex- 
cavaeion se encuentra poco distante de la barranca en la costa sud), un 
deposito de yeso fibroso, de poco espesor. El pasaje de las areniscas y 
conglomerados, al terreno pampeano, se efectua por medio de costras y 
capas de carbonato de calcio puro (pulverulento como tiza), con inclu- 
sion de fragmentos de arcilla; por arena y rodados, igualmente calcareos 
y por arcilla porosa, rica en tierra azul (Vivianita). Los Conglomerados 
y Areniscas cerca del yaciente del terreno pampeano, es decir en su parte 
superior, contienen fragmentos redondeados de Melafiro poroso que no 
he podido observar en el piso inferior de los conglomerados, (arroyo 
Saldan). 
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Desde el Rio i.° al norte, siguen Conglomerados y Areniscas, fal- 
deando la Sierra Chica, por Saldan, Reduccion, Santo Domingo, hacia 
Ascochinga los que se hunden pronto al uaciente, debajo del terreno pam- 
peano. En Ascochinga estan interpuestas capas delgadas de Yeso. 

Otro distrito de Areniscas y Conglomerados empieza en la falda 
occidental de la Sierra Chica, en La Punilla: primero completamente ais- 
lados y de poca extension, en El Pungo, cerca de San Jeronimo, cubier- 
tos aqui, como en la Sierra de los Condores, de Melafiro con sus tobas 
y en los Terrones, cerca de tres leguas al noreste de Capilla del Monte; 
de ahi se dirigen a la Quebrada de Luna para constituir las sierras de Maza 
v del Pajatillo — con interposicion de Yeso en Copacabana,— para terminar 
cerca de Simbolar.. Su mayor altura la alcanzan en la sierra del Paja- 
rillo (1650 m.), en El Pungo y en los «Terrones» (cerca de 1100 y 
1400 m.). 

Sin duda alguna las estratas de las faldas oriental y occidental de la Sierra 
Chica no solamente estaban antes en continuidad, llenando el valle de La Pu- 
nilla sino que se extendieron de ahi hacia el sud, cubriendo toda la Sierra 
Chica hasta mas al sud de Los Condores, y la gran depresion entre la 
Sierra Chica y la Sierra Alta, (que es la continuacion de La Punilla)^ 
llegando a considerable altura en la falda de esta, si es que no la han 
cubierto completamente. 

Las Areniscas de Sampacho son, en su caracter petrografico, algo 
distintas de aquellas, y entre ellas y las de Los Cc5ndores queda una 
region en la que hasta hoy no se conoce, sedimentos de esta clase, pero 
como ellos pertenecen, sin duda, al mismo sistema, si bien representan 
talvez en este un nivel inferior, antes debe haber existido tambien entre 
ellas una union que ha sido rota por dislocaciones. 

Volviendo a la falda oriental de la Sierra Chica, las Areniscas de 
Ascochinga desaparecen mas al norte hundidas 6 erodidas, pero hay toda- 
via algunos restos de ellas, al norte de la depresion que separa la Sierra 
del Norte, (6 de San Pedro del Norte), de la Sierra de Cordoba, en sen- 
tido estrecho, y por la que pasa el ferrocarril de Cordoba a Quilino. Uno 
de esos restos, visible desde el ferrocarril, se encuentra en los Cerros de 
l^a Ma/ada, entre las estaciones Avellaneda y Dean Klines, frente a Los 
Pozos*; y el otro esta situado a seis leguas al norte de Dean Klines, en 
las Lomas Coloradas, cerca de las Casas Yiejas, estancia Monte de Las 
Cuestas, del senor Dermidio Bustamante. (Y. Conglomerados cambricos 
6 siliiricos). 

Al noreste de este lugar las Areniscas con Conglomerados en 
su yaeiente, alcanzan su mayor desarrollo en el Cerro Colorado (Casa 
del Sol). 

Depositos de igual naturaleza entre Caminiaga y San Krancisco, cerca 
de la Esquina, en la parte central de la serrania, ligan los de la falda 
oriental con los de la occidental, en el Zapallar y la Agr/ada del Monte, y 
son testigos de la propagation que han tenido las areniscas antes de 
principiar la gran erosion. 

Es notable la inclusion de rodados de Cuarcita, en los Conglo- 
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merados que forman el yaciente de las Areniscas, rodados que se hallan 
ya en los conglomerados mas antiguos, antes descritos. 

A la erosion es debida, tambien, la falta de Areniscas sobre la me- 
seta que se extiende al norte de Chanar, apareciendo ellas recien otra 
vez cerca de Huasran, (provincia de Santa Fe), de donde giran, junto con 
Porfido cuarcifero, por Santo Domingo a Ambargasta, y de alii, interrum- 
pidas por la Canada del Cajon, a la Sierra del Retiro (Retiro al pie de 
la Sierra, en la orilla de la Salina). Es de suponer que ellas forman, si 
bien con interrupciones, toda la pendiente septentrional de la Sierra, y 
talvez tambien gran parte de la pendiente oriental, hasta Sumampa. 
Desde este puuto de vista seria posible la existencia de un deposito de 
carbon cerca de Cautelosa, al norte de Sumapampa y en otro punto, 
cerca de legua y media al noreste de Quebrachos, (provincia de San- 
tiago del Estero). lo que vendria a corroborar un dato suministrado 
por el Dr. Frias, quien me dijo (ano 1903), que en el ano 1SK0 ban sido 
mandadas muestras al malogrado Dr. Cardoso, en Cordoba. 

Las Areniscas se manifiestan en gran espesor en la Sierra de Retiro 
donde cruzan el camino de Ambargasta que baja por una cuesta muy 
parada, a Retiro, pero los cortes naturales que se prestan a ser estudia- 
dos, parecen ser muy escasos, pues solo he visto uno en La Aguada 
(poco al sud de la cuesta). Las Areniscas son cuarciticas, muy duras, 
de color gris, y contieuen en parte Conglomerados. Segun su aspecto 
general me parecen tener mayor edad que las del Zapallar, constituyendo 
un piso inferior. 

Las de Huascan y Ambargasta se distinguen de las del Cerro Colo- 
rado, solo por ser silicatadas por infiltration de acido silicico. Las Are- 
niscas de Ambargasta y Huascan, descansan sobre Grauito Gneis y 
Porfidos cuarciferos, pareciendo tener los ultimos gran desarrollo en la 
falda septentrional (Cerro de Huascan). No quiero dejar de decirqueno 
he visto en parte alguna, filones de esta roca en las Areniscas. 

Segiin el Dr. Brackebusch se hallan tambien porfidos cuarciferos en 
el yaciente de las areniscas del Cerro Colorado y cerca a las areniscas 
de Zapallar. 

En toda la falda occidental de la Sierra principal, desde Serrezuela 
hasta Chajan, no han sido constatados en ningun punto, hasta hoy, are- 
niscas, con exception de una, isla muy pequena, que se halla al naciente 
de la Sierra de Guasapampa, cerca de And en el lugar llamado < Potre- 
rito>, extendiendose de aqui muy probablemeute hasta cerca de las Cha- 
cras (Paso Viejo). Estas son areniscas cuarzosas, gruesas y finas, de co- 
lor bianco amarillento, etc. con interposition- -lo que es notable -de pi- 
zarras arcillosas y capas de caliza cristalina, la que impregna tambien 
parte de las areniscas. Las considero como formando un piso mas anti- 
guo que las coloradas, que recuerda las areniscas mas inferiores de la 
Sierra de los Llanos. 

Comparando los depositos de la Sierra de los Llanos, de la Huerta 
etc., cuya description detallada presentare en breve— salta a la vista una 
completa analogia, consistent^ en la position discordante de los depositos 
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sobre el terreno arcaico, en la existencia de conglomerados compuestos 
exclusivamente de elementos provenientes del terreno arcaico, y en la 
de areniscas en su mayor parte coloradas. que form an en las dos regio- 
nes el piso superior (en La Rioja cubierto por el terreno retico). 

El piso inferior en la Sierra de los Llanos, de San Luis, etc.. es lo- 
calmente de poco espesor, estando constituido exclusivamente de conglo- 
merados que pasan a las areniscas coloradas, como sucede casi siempre 
en la Sierra de C6rdoba. En otras regiones de aquellas sierras se inter- 
ponen entre los conglomerados, Pizarras con Glossopteris, Lepidodendron, 
etc. 

Talvez corresponden a este facies, las areniscas con pizarras de Auti. 
las de la Sierra de Retiro (Ambargasta) y quiza tambien la de Sampacho. 

En la Sierra de Paganzo, como en las serranias al pon ente de ella, 
entre las areniscas coloradas se hallan mantos de Melafiros (Melafiro 
verdadero, Melafiro doleritico, y basaltico, determinados segiin el mare- 
rial recogido por el Dr. Brackebusch, por Paul Siepert), lo mismo que 
en los Condores y en el Pungo, Sierra de Cordoba. 

Existen sin embargo diferencias entre los dos terrenos, pero son di- 
ferencias de facies, como por ejemplo, el gran contenido de carbonato de 
calcio de las areniscas de los Llanos. 

Es permitido pues considerar las areniscas de la Sierra de C6rdoba, 
como permotriasicas, aunque hasta hoy no conocemos fosilesen elias, desde 
que no existe mayor razon para separarlas en dos grupos y clasificar 
unas como terciarias v otras como mesozoicas. 

Habiendo cubierto asi en la epoca prepampeana las areniscas per- 
motriasicas, sino completamente, a lo menos en gran parte, las sierras 
de Cordoba, de San Luis, de los Llanos, de La Huerta, de Catamarca, 
etc., movimientos tectonicos las hicieron descender enseguida, en la Sie- 
rra de Cordoba, un poco en la falda oriental y mucho (falla?), hasta su 
completo hundimiento, en la falda occidental. 

Su continuidad interrumpida por estas dislocaciones y la denuda- 
cion y erosion producida por el aumento de los declives y condiciones 
climatericas especiales, hicieron que el arrastre de las areniscas haya si- 
do casi completo. Lo mismo sucedio en mayor 6 menor grado, en las 
otras sierras y en la Cordillera de los Andes mismo, y es este proceso 
iniciado no antes de la epoca terciaria el que ha contribuido en primera 
linea a la formacion del terreno pampeano. 

3 SEDIMENTOS CALCArEOS 

i Trarertina — Las travertinas son depositos modernos, producidos por 
las vertientes y en particular de aquellas que salen de las calizas granu- 
losas. En muchos casos incrustan plantas y estan generalmente mezcla- 
das con arcilla y otros materiales detriticos (pasando por transicion a la 
tosca); se las emplea para fabricacion de cal 6 de cal hidraulica pues 
existen en muchos puntos. 

2 Toscas calahcas — La tosca es una masa calcarea-arcillosa, que se en- 
cuentra en condiciones muy diversas. La forma mas propagada es la 



- 76 - 

concrecionada, — contornos muy irregulares- -y se encuentra formando parte 
de horizontes geol<5gicos muy distintos. Ya hay toscas en las areniscas 
permotriasicas, (La Rioja), que en nada se distinguen de las mas moder- 
nas y continuan en todos los terrenos arcillosos que se superponen a 
aquellas. Las mas conocidas, a causa de su mayor propagation se ha- 
llau en el terreno pampeano, es decir, en las arcillas que constituyen el 
suelo de las llanuras del pais, como tambien el de much as depresiones 
en las serranias. 

En su composition cualitativa existe cierta uniformidad que permite 
clasificarla como una caliza impura, mezclada con distintas proporcio- 
nes de arena y tierra arcillosa. A veces encierra tambien grandes frag- 
mentos de diversas rocas. El contenido de calcio se halla al estado de 
carbonato, pero una pequena parte de el y otra, a veces mas importante, 
de magnesio, se halla en estado de hidrosilicato 6 de zeolita (Dr. A. 
Doering). Hay vestigios de manganeso en forma de peroxido, y de fos- 
fato de hierro (Vivianita): igualmente hay indicios de acido sulfurico. 

Cuantitativamente son variables, acercandose las unas a las arcillas 
(loes) y otras a las calizas. Ciertas clases que tienen la debida propor- 
tion de carbonato de calcio y de materia silicea- arcillosa, suministran un 
buen material para la fabricaci n de cales hidraulicas. Asi ban encon- 
trado aplicacion con resultado satisfactorio en las obras de irrigation 
de Cordoba, las toscas que se hallan cerca de Santa Maria, en la Puni- 
11a, y que son elaboradas en el establecimiento < La Primera Argentina* 
del Dr. Bialet Masse. 

Otro deposito de considerable espesor y extension, sobre el que llamo 
la atencion para el caso que se hagan algiiu dia las obras de irrigation 
del Rio 3.", se encuentra al frente de los cerrillos cerca de El Salto, en 
la Loma Grande. 

Damos enseguida una breve description de los distintos depositos de 
tosca: 

1) Toscas calcareas superficiales recientes en forma de concreciones 
y de incrustaciones, (en medanos y Salinas de Rio 4. etc.), en mau- 
chas sobre rocas muy distintas (Cuarzo, Granito, Diorita, etc.), 6 cemen- 
tando rodados y fragment s angulosos de rocas, a los que da un as])ecto 
de conglomerados. De paso sea dicho que el caracter petrografico de 
nada vale en la apreciacion de la edad, puesto que en la provincia de 
La Rioja hay toscas cubiertas por terreno arcilloso yesifero, que descan- 
san directamente sobre areniscas permotriasicas, y que en nada se dis- 
tinguen de las modern as. 

2) Toscas tambien superficiales, (a veces en forma de delgadas in- 
crustaciones sobre rocas), pero anteriormente cubiertas de arcillas que 
han sido arrastradas por erosion. 

3) Toscas todavia cubiertas de arcillas del terreno pampeano y den- 
tro de ellas. En el pampeano inferior y superior, en el pampeano la- 
custre y en terreno superficial moderno, la tosca se presenta por lo eo- 
nuiu en concreciones aisladas de formas variables (reniformes, tubiformes) j 
costras irregulares; etc.), pero sin que falteu en todos los pisos del te- 
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rreno pampeano, capas estratificadas, si bien a veces de muy poco espe- 

9 

sor* Kl Opalo, la Calcedonia se asocian a ellas raras veces. 

Sin duda alguna, gran parte de estas concreciones calcareas, ha sido 
formada con la cooperacion de la vegetacion. 

Hoy dia se puede observar (por ejemplo, en los cortes del ferroca- 
rril entre Cosquin y San Jeronimo), como las raices de arboles y arbus- 
tos. se in cms tan de una masa calcareo-arcillosa, la que, al morir la planta 
puede llenar tambien los huecos centrales de las raices. Las concrecio- 
nes tienen entonces forma de raices. 

La tosca, en forma de concreciones aisladas, aumenta por lo general, 
mas y mas hacia abajo en los pisos del terreno pampeano. Los deposi- 
tos en la llanura tienen ese caracter, pero como ya he dicho, sin que 
falten capitas bien estratificadas, hasta llegar en contacto con las arenis- 
cas coloradas 6 con rocas cristalinas, donde, como se nota en las barran- 
cas de los rios i." 2. , 3. y 4. , se presenta en forma de costras conti- 
nuas, algo estratificadas, de bastante espesor. 

En particular ese es el caso en el limite de las Areniscas coloradas y 
del terreno pampeano, en la barranca del Rio i.°, arriba del molino 
Tillard. 

En los depositos de las depresiones de la Sierra, las toscas aparecen 
lo mas de las veces, en los pisos inferiores, en forma de capas continuas 
que alcanzan en parte un espesor de trjs metros, y presentan siempre, a 
lo menos localmente, una estratificacion (ondulada), como por ejemplo, 
en las canteras del es tabled mien to de Bialet Masse, en las canteras al 
Sud de San Roque (camino a San Antonio) y en los depositos arriba 
mencionados de El Salto, Rio 3. 

Las toscas concrecionales parecen ser productos de infiltracion de 
aguas, que habiendo disuelto particulas de carbonato de calcio en las 
capas superiores las han precipitado en las de abajo, donde la infiltra- 
cion se detenia a causa de la poca penneabilidad de las rocas cristalinas 
y de las areniscas. 

Las raices de las plantas iududablemeute en muchisimos casos han 
contribuido a su formation como va lo hemos dicho al referirnos a las 
concreciones recientes. Los otros con alguna estratificacion, representan, 
seguramente depositos formados en aguas bajas por el carb nato precipi- 
tado y mezclado con particulas detriticas de rocas, (arenas, etc.), llevadas 
por las corrientes de agua. Las secreciones de Opalo, Pedernal (muchas 
veces aisladas por erosion), son mas frecuentes en estos depositos que 
en los del terreno pampeano, afuera de la Sierra. No creo que la falta 
6 la existencia de estas secreciones de silice permitan hacer una deduc- 
tion en cuanto a la edad de los depositos, pero es digno de notar aqui. 
que he observado en el yaciente de un terreno arcilloso yesifero, en su 
limite con areniscas colo.adas, en Patquia Vieja (La Rioja), secreciones 
reniformes de Calcedonia 6 de Opalo, de tamano muy considerable (hasta 
de 3 cm. de diametro) y en inmensa cantidad (con Espato caliza y Cuarzo 
cristalizado en drusas) y que estos disminuyen poco a poco. en cantidad 
y tamano, en lo^ pisos superiores. 
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Un caracter importante de los depositos de Santa Maria consiste. 
corao lo ha constatado el Dr. Adolfo Doering, en un contenido bastante im- 
portante de ceniza volcanica que, ya sea llenando intersticios de la masa 
calcarea arcillosa 6 formando pequenas estratas interpuestas entre las 
capas superiores, aumenta hacia abajo hasta for mar capas, en parte de 
0,5m, de espesor, mezcladas con arena y carbonato de calcio. 

El deposito de Santa Maria, de position horizontal, esta asentado 
sobre arenas gruesas que descansan directamente sobre Gneis 6 Gra- 
nite 

La edad de estas toscas de la Sierra sin duda, es relativaniente re- 
mota, no mas inoderna que el terciario 6 diluvial No se puede saber a 
ciencia cierta, si las de la Punilla son mas antiguas (segiin el Dr. Doe- 
ring, talvez del terreno araucano) que las que se presentan en la pen- 
diente de las areniscas coloradas, en las barrancas del Rio i.°; pues el 
concepto contrario seria justificado tambien, considerando la sedimentation 
desde el punto de vista genetico. 

Menos puede saberse aun la relation que existe entre los distiutos 
horizon tes de Toscas y rocas calcareas que se encuentran en las diversas 
regiones del pais. 

3. (hfizas hmiiicas — En el valle que se extiende con direction norte 
a sud, entre las sierras de Coro 6 de Rumiguasi y de Guasapampa, poco 
al sud del pueblito Guasapampa, se halla a la vista un deposito de ca- 
liza, de varias cuadras de extension; otro de la misma naturaleza queda 
al norte de este pueblo, cerca de Totoroguasi. 

En los puntos donde descansa sobre Granito y Gneis (hay tambien 
en su inmediata cercania Caliza granulosa,— marmol), su caracter se ase- 
meja al de la Tosca, pues consiste en una mezcla de arcilla y de carbo- 
nato de calcio parcialmente con inclusion de fragmentos de Granito, 
Cuarzo, etc. Por arriba estos depositos estan constituidos por carbonato 
de calcio casi puro, en capitas delgadas onduladas, muy compacto 6 algo 
cavernoso (con cri stales de Espato calcico) de un espesor que alcanza a 
im. Este deposito ha tenido, indudablemente, una extensiou y espesor 
mayores, llenando probablemente gran parte del valle. Su buena estrati- 
fieacion y composition pura, obligan a considerarle como formado en 
aguas. 

Supongo que a causa de las erupciones andesiticas que han tenido 
lugar en estas regiones, se han producido vertientes de agua cargada de 
carbonato de calcio, que se estancaron en lagos en la depresion. Estas 
vertientes eruptivas han disuelto quizas la caliza granulosa tcmando en 
ella su material. 

4. Otros tfefyositos ralnhros.— Al tratar los Melafiros de la Sierra de Los 
Condores, hice mention de tin deposito calcareo que se halla en la ba- 
rranca del Rio 3. cerca de El Pueblito. Son capas bien estratificadas, 
de poco espesor, (alguncs centimetros), de Caliza cristalina pura 6 mez- 
clada con arcilla, intercaladas entre arcilla areniscosa colorada, que pasan 
mas abajo a las areniscas coloradas. 
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Segiin su posicion ellos pueden ser de la edad de las areniscas 
mismas, y en este caso pueden ser comparadas con los estratos de ca- 
liza que se hallan entre areniscas seniejatites, en muchos puntos de la 
provincia de La Rioja. En el caso, lo que es mas probable, que sean 
de la edad de las arcillas, pertenecerian al terreno pampeano inferior. 
Mas arriba hice mencion que en el yaciente de este piso, en las barran- 
cas del Rio i.°, donde descansa sobre areniscas coloradas, existen igual- 
mente depositos caleareos en costras continuas, casi puras. 

4. SKDIMEXTOS ARCILLOSOS (TKRRKNO PAMPEANO) — SAL COMUX 

CENIZA VOLCANICA, ETC. 

SaUmentos arcillosos, de un espesor muy variable, mezclados 6 alter - 
nados con otras raaterias detriticas, cubren las rocas eruptivas, las piza- 
rras cristalinas, las calizas granulosas, 6 las areniscas, tanto dentro 
de la sierra, donde llegan hasta una altura de 1000 nietros, en el valle 
de La Pun ilia y en la Pampa de Pocho, como en la llanura, constitu- 
yendo lo que se llama el terreno pampeano. Aunque la deseripcion de 
este terreno no forma el objeto de este trabajo, apuntamos aqui breve- 
mente sus caracteres mas eminentes. 

En todos los depositos desde arriba hasta abajo, se nota estratifica- 
cion, a lo menos localmente. Interpuestas en estratos, por lo comun de 
forma irregular 6 mezcladas con arcilla en mayor 6 menor cantidad, se 
encuentran considerables masas de arenas. Estas han sido constatadas 
en todos los pisos, ya sea por perforaciones, ya porque son visibles en 
las barrancas de los rios, pero sin que tengan grandes extensiones hori- 
zontales. El material arenoso es mas grueso cerca de la sierra, volvien- 
dose mas fino gradualmente a medida que los depositos se alejan 
de ell a. 

Casi todas las arcillas, con excepcion talvez de algunas superficiales, 
contienen car onato dc caicio, aumentando su cantidad paulatinamente con 
la profundidad. Especialmente rico en carbonato es el piso inferior de 
los terrenos situados en las depresiones de la sierra, (La Punilla, etc.), 
tratandose, sin duda, en la mayor parte de estos casos. de una sedimen- 
tacion en agua. 

La cctiiza volcdnica participa localmente en la composicion del terreno, 
tanto dentro de la sierra, en los depositos arcillosos inferiores (La Pu- 
nilla), como en los depositos de la llanura, pareciendo existir en 
dos horizontes de poco espesor (uno de color bianco, por arriba, y otro 
mas inferior, de color gris-negruzco 6 gris verdoso) que pertenecen al 
limitc entre el piso pampeano superior y el pampeano lacustre, segun lo 
observado en las pendientes de la cuenca de Cordoba, en el valle de La 
Punilla y en varios otros puntos de la sierra. Las cenizas estan mez- 
cladas, muchas veces, con carbonato de caicio. 

El veso es escaso, proven iente en su mayor parte muy probablementc, 
de la disolucion del yeso que se halla en areniscas coloradas. La tiara 
dc hicrro azul (fosfato de hierro) se halla en varias estratas. 
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Las eflorescencias de doruro dr sodio, de su I la to de sodio y de magn<sio % 
etc., que aparecen en el suelo despues de las lluvias y estan contenidas 
muchas veces en las aguas de pozos, demuestran que el terreno pam- 
peano esta impregnado de estas sales, que faltan solamente en los 
puntos de donde han sido extraidas y trasportadas por las lluvias, los 
rios y las aguas subterraneas. Por estas razones las aguas subterraneas 
en las regiones cercanas a las margenes de los rios i°, 2°, 3 4 , (como 
de los arroyos) son easi dulees, poniendose mas y mas salobres, a medi- 
da que se alejan de los rios y arroyos y alcanzando su mayor grado de 
salinidad en la zona central entre dos sistemas de rios. 

En las depresiones sin desagiie 6 apenas desaguadas, estas disolu- 
ciones de sales se han concentrado, formando salitrales (1), salinas y lagos 
sal ados. 

El yaciente del terreno pampeano esta formado, dentro de la sierra, 
por Gneis, Granito 6 por otras rocas, y en la falda oriental en muchas 
partes por psamitas, que se extienden casi sin duda, subterraneamente a 
gran distancia hacia el naciente. 

La superficie ondulada de las rocas que forman el subsuelo debe 
haber influido mucho sobre la forma de los depositos pampeanos. tanto 
en su espesor y extension, como en la composicion petrografica de cada 
estrata. resultando en estos sentidos grandes irregularidades, entre las 
cuales esta mas a la vista la transicion de las estratas, (arenas que pasan 
a arcillas, etc.), no solo segun la horizontal sino tambien de arriba 
abajo. 

El material del que esta constituido el terreno pampeano. proviene 
de la denudacion y erosion de las rocas que forman la sierra, y entre 
ellas las mas importantes han sido las areniscas que en epoca prepam- 
peana han cubierto gran parte de la sierra y que han sido transportadas 
luego por las aguas, hacia las depresiones de las llanuras. Junto con 
ellas entro en la composicion del terreno pampeano, el material prove- 
niente de los mantos de melafiro interpuestos entre las areniscas, cuya 
propagacion en la falda oriental de la sierra parece ha sido muy grande. 

Las Andesitas con sus tobas en la parte occidental de la sierra, hoy 
en dia en su mayor parte dislocadas por la erosion, han participado 
igualmente en su composicion, lo mismo que, aunqne localmente como lo 
hemos visto, las cenizas volcanicas que, de paso sea dicho, desempenan 
tin rol importante en la constitution de terrenos ecmivalentes, a lo largo 
de los Andes. 

Finalmente el granito y las pizarras cristalinas que coustituyen el 
macizo central, atacados por la erosion han dado y continuan dando 
hoy todavia, material (jue las aguas arrastran en las depresiones y la 
11 an lira. 

El contenido de carbonato de calcio y de cloruro de sodio, con sul- 
fatos de sc^dio, de magnesio, etc. tiene tin interes especial. 



(1) Lamause en el interior s<i//tr,t/cs A las regioues en que eflorcce gran cautidad de clornro 
<le sodio y tie sulfatos de sodio v de magnesio. pero no de salitre (6 en muy insiguificante cautidad), 
como el nombre lo nana suponer. 
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No pudiendo entrar aquf a discutir las teorias vertidas sobre esto, 
emito en pocas palabras mi opinion. 

El cloruro de sodio procede sin duda alguna, sino todo, a lo menos 
en gran parte, de las areniscas permotriasicas que estan y han estado 
siempre impregnadas de sal. Este hecho esta mas a la vista en las pro- 
vincias de La Rioja y de Catamarca, donde las areniscas estan mas 
propagadas. 

Las otras sales que acompaiian muchas veces al cloruro de sodio, 
pueden provenir igualmente de las areniscas 6 tienen un origen quimico, 
como seria, por ejemplo, la accion del sulfato de calcio (yeso), conte- 
nido en las areniscas, sobre los carbonatos alcalinos, productos de la 
descomposicion de los silicatos (feldespato, etc.) 

La formacion del carbon ato de calcio es debida a varios procesos, 
resultando en primer lugar de la descomposicion quimica de las rocas 
que contienen silicatos calciticos, como ser feldespato, piroxeno, anfibol, 
que se hallan en los granitos, las rocas anfibolicas, las andesitas, los 
melafiros, etc. 

Otro factor en su produccion es la accion disolvente de las aguas 
cargadas de acido carbonico sobre los depositos de caliza granulosa, que 
como es sabido existen en inmensa cantidad en la Sierra. 

Hay que tomar en consideracion ademas la posibilidad de sedi- 
mentacion de carbonato de calcio por intermedin de las vertientes cal- 
careas. 

No se conoce en la Sierra de Cordoba, con excepcion quiza de las 
estratas calcareas de Auti y las Areniscas de Los Condores, estratos de 
calizas en las areniscas coloradas 6 areniscas calcareas, como sucede en 
La Rioja, donde tienen un gran desarrollo, — pero podria ser que hubie- 
ran desaparecido por la erosion, junto con las areniscas. 

Mas adelante hablaremos del carbonato de calcio como constituyente 
del Loes. 

Como agente principal en la formacion del terreno pampeano, con- 
sideramos, ante todo, el agua que transportaba el material petreo de la 
Sierra, sedimentandole en la llanura, representada en aquella epoca por 
una depresion sin desagiie, cubierta en tiempo de lluvia, de lagunas y de 
una red de hilos de agua. Un estado de cosas semejante puede obser- 
varsetodavia en muchas regiones del globo, y de el nos da una idea, en 
pequefia escala, nuestros barriales, en los que debido al poco declive del 
suelo se estancan las aguas, que bajan en tiempos de lluvia, de las serra- 
nias, dando lugar a la sedimentacion de los materiales arrastrados. 

La vegetacion y el viento han cooperado seguramente en la forma- 
cion del terreno. 

Algunos cotnparan nuestro terreno pampeano, con la formacion actual 
y pasada del Loes en las depresiones (estepas) de Asia, viendo en ellas 
productos identicos. El Loes se forma en estas regiones, segun Richtho- 
fen, esencialmente por la accion del viento, trayendo desde las regiones 
secas (desiertos o regiones cubiertas antes de ventisqueros) material petreo 
muy fino, com pu esto en su mayor parte de cuar/o, arcilla, carbonato de 
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calcio y oxido de hierro hidratado. La vegetation de las estepas, com- 
pttesta de gramineas, influye en la sedimentation del polvo, reteniendole, 
y contribuye a la vez a la formation de los depositos mismos, con las 
sustancias inorganicas que resultan de su putrefaction. Las plantas siguen 
regenerandose a medida que sedimentan el polvo, y asi se han formado. 
en un lapso de miles de afios, depositos que alcanzan hasta 2000 metros 
de espesor. 

Debido a e>ta cooperacion de la vegetation, el Loes es muy poroso 
y cruzado por una red de canaletas que provietien de las raices, etc., de 
las plantas. 

Otro earacter del Loes, (6 a lo menos de la may r ] arte del mismo) 
consiste en la falta casi completa de estratiffcacion, lo que prueba qut no 
ha sido sedimentado en el agua. 

Ese origen llamado subac'reo y ba^ado exclusivamente solre la action 
del viento y de la vegetation, no se puede atribuir a nuestro terreno 
patnpeano, que en primera linea ha sido producido por la accion del agua. 
Lo unico que se puede talvez aceptar, es la cooperacion de los vientos, 
que han traido materiales petreos finos (Loes), de regiones antes cu- 
biettas de ventisqueros, (Patagonia y a lo largo de los Andes), pero to- 
davia faltan argumentos para ello, y es adeinas una hipotesis que no 
necesitamos. 
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YACIMIENTOS METALtFEROS 



1. VKTAS DK ClARZO AURIFERO. 

2. VETAS DK GALENA, BLENDA Y DE YANADATOS. 

3. YACIMIENTOS DE MINERALES DE COBRE Y DK HIKRRO MAGXKTICO. 

4. VET AS DK WOLFRAM ITA. 

5. VKTAS DE ANTIMONITA. 

6. YACIMIENTOS DE CROMITA Y DE MINKRALES DK MANGANESO. 



i. VET AS DE CUARZO AURfPERO 
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VETAS DE CUARZO AURIFERO 



Existen vetas de cuarzo aunfero en Gneis, por toda la Sierra y sin 
exagerar se puede decir que cada filon de euarzo contiene oro, aunque 
muchisimas veces son solo indicios. El oro se presenta raras veces a 
simple vista, solamente en la parte superficial de los filones donde ellos 
afloran, — como sucede generalmente para todos los filones auriferos, — 
sino que se halla finamente diseminado entre el cuarzo. u otros mine- 
rales; de modo que su existencia solo puede constatarse con el micros- 
copio 6 por medio del analisis quimico. 

La region en que las vetas auriferas estan mas aglomeradas, abarca 
la pendiente septentrional de la Sierra Central o Alta. donde forma, — 
antes de perderse en la llanura de Soto y Cruz del Eje, — serranias suel- 
tas 6 una meseta ondulada y en particular la zona comprendida entre 
los rios Soto y Candelaria (6 no de La Bragada, afluente del Rio de 
Cruz del Eje) al poniente y al norte del pueblito Candelaria. 

Las vetas estan, en su mayor parte, cerca de las costas del Rio Can- 
delaria, — por eso llamadas ' minas de oro de Candelaria* — pero a cinco 
y mas leguas del pueblito del mismo nombre. Alii sobre la costa del 
rio, en el «Paso del Molle. se encuentra actualmente tanibien el esta- 
blecimiento de beneficio. En otro tiempo, — hasta principio del ano 1S90, — 
el centro de explotacion y de beneficio ha estado en el Paso del Car- 
men*, sobre la costa del Rio Soto (Rio San Guillenno), cerca de ties 
leguas al poniente de Candelaria. El Paso del Molle, situado en una es- 
trechura del Rio Candelaria, -con barrancas casi a pique de 95 m. de 
altura, -dista de Cruz del Eje 36 kilometros, y el Paso del Carmen 50 
kilometros; ambos estan ligados por caminos carreteros con aquel pueblo, 
(la parte del camino comprendido entre Paso del Carmen y Paso del Molle 
se halla en mal estado). 

Hay innumerables vetas, muchas de ellas reconocidas solo superfi- 
cialmente. Las minas mas antiguas y mas conocidas son El Patacon > y 
«La Bragada ». 

Doy enseguida, — segiin el senor D. Cesar Pascual, admin istrador en 
Paso del Molle, a cuya amabilidad debo casi todos los datos siguientes, 
la enumeracion de las minas trabajadas: 

I. DISTRITO PASO DEL MOLUC 

Todas las minas se hallan dentro de un radio de 212 kilometros 
del establecimiento metaliirgico. 

1) Mina «Natividad> (Puiggari) y 

2) Mina ^Montserrat^ (Huergo); las dos sobre la misma corrida al 
frente del establecimiento. 
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3) Mina «Nueva Inglesa», poco al este de *Natividad», sobre una 
veta paralela a esta. 

4) Mina «Porvenir», 2 1/2 kilometros al este del establecimiento. 

5) « General Paz* (La Bragada) 2 1 2 kilometros al este del esta- 
blecimiento, del lado este del rio. 

6) « La Americana >. 2 kilometros al oeste del establecimiento. 

II. DISTRITO PATAC6N 

7) «Candelaria Sud* a 4 kilometros del establecimiento. 

8) <Candelaria Nortec en la continuacion de la veta precedente. 

9) «Cortadera» 5 kilometros al norte del Paso del Molle. 

10) <Quebrada del Cristo», cerca de 100 metros al norte de la «Cor- 
tadera. » 

in < Nino Dios , en la continuacion (?) del filon de la «Corta- 
dera. * 

12) Mina Matilde*. 6 kilometros al norte del Paso del Molle, al 
lado del caniino a Cruz del Eje. 

13) <Santander> a 100 metros de la mina Matilde », sobre un filon 
paralelo al de la misma. 

Otros reconocimientos del distrito son: 

Mina «Higuera», 5 kilometros del Paso del Molle, en la orilla este 
del rio; la mina «Higuerita»; la mina < Paso de la Quinta» y otros mas. 

III DISTRITO PASO DHL CARMEN 

Mina «Tigre», 23 kilometros del Paso del Molle y 1 1.2 kilometros 
al este del Paso del Carmen. 

Mina < Santa Maria », distante de la anterior de cerca de 200 me- 
tros. 

Las minas mas trabajadas en los distritos Paso del Molle y El Pa- 
tacon son: *Natividad» y < Montserrat*, situadas sobre la misma corrida; 
(la mina «Natividad esta uuida por un alambre carril con el estableci- 
miento metalurgico); ademas las minas: ' Porvenir , La Bragada* y 
«Candelaria Sud.» 

La galeria de mas profundidad (hay seis), esta en la mina ' Nativi- 
dap> y llega hasta 97 metros de profundidad. En el distrito Paso del 
Carmen, la mina mas nietodicamente trabajada es la "Tigre>. La longi- 
tud total de los labores alcanza 500 m. y 65 m. la profundidad. La ga- 
leria principal tiene un largo de 230 metros, con 6 poz-os inclinados. 

El mm/to de las vetas (a veces paralelas, como *Natividad* y < Nue- 
va Inglesa ; «Matilde» y <Santander >). es casi siempre de norte a sud 
6 sudoeste a uoreste: con inclinacion (i)de 45 a 65 al este 6 al sudeste. 



(i) IJ4ma.se inclinaci6n al angulo formado por la horizontal con la Ifiiea de mayor pendien- 
te del piano de la veta. A mayor angulo eorresponde pues mayor inclinacion. lo que no sucede 
cnaudo, como eu el C6digo de Minerra se considera la inclinacion con relaci<m a la vertical. 
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Las vetas «Tigre» y «La Bragada» tienen rumbo O-E, con una inclina- 
cion de 6o° al norte y 50 al sud, respectivamente; y «Matilde» y « Santa 
Maria> corren de NO a SE con 45 de inclinacion al noreste y 50 al 
Sud-oeste respectivamente. En «Montserrat» hay una bifurcacion. 

El espesor de las vetas varia entre 25 cm. y 1,40 m., siendo variable 
tambien en una misma veta. 

El cuarzo es compacto, bianco, morado, azulado, etc. 6 cavernoso y 
casi siempre ferruginoso (oxido e hidrato de hierro, a veces mangane- 
sifero). 

Un caracter de suma importancia para muchas vetas es su conteni- 
do de anilla 6 Caolina ocracea amarillenta, tanto en la superficie de las 
vetas y en las salbandas, como dentro del cuarzo mismo, a veces dise- 
minada entre fragmentos 6 entre ramas de el. Esta arcilla es un pro- 
ducto de descomposicion de fragmentos de gneis incluidos en el cuar- 
zo, los que muchas veces estan todavia en estado inalterado. 

Ademas de cuarzo se halla como ganga espato calizo cristalizado, con 
preferencia sobre la salbanda en eontac;to con la caja dioritica en la veta 
«Tigre>, pero parece estar desarrollado solamente en algunas partes del 
filon. Como incluye pirita de hierro, su formacion debe haber sido si- 
tu ultanea. 

Las partes mas ricas en oro son las arcillas ocraceas y el cuarzo fe- 
rruginoso y cavernoso. 

Los oxidos hidradados de hierro (Hematita y Limonita), son produ- 
cidospor la oxidacion de Pirita de hierro, que se halla tambien pura, al- 
canzando en algunas vetas. bastatite propagation. 

La Pirita arsenical, el mal companero del oro, no falta. La Blenda, 
la Galena, y Oxido de cobre son escasos. Como colorantes al cuarzo, 
aparece la Malaquita y la Azurita. 

El Azufre libre mancha el cuarzo de amarillo, pero es raro. En al- 
gunas vetas los sulfuros aumentan sensiblemente con la profundidad. 
Las piritas de hierro son muy ricas en oro. 

El Oro esta raras veces cristalizado (en cubos seguu Cesar Pascual) 
casi siempre se encuentran en clavos, filamentos, granos y hojas y en 
forma de un polvo muy fino, (humo de oro). En ese estado libre se ha- 
lla con preferencia en cuarzo poroso 6 en ferruginoso (a veces completa- 
tnente suelto) y mucho mas raramente en la arcilla ocracea 6 en el cuarzo 
bianco. En los oxidos por lo general, esta muy dividido, como en la 
arcilla ocracea; lo que es un gran inconveniente, pues es tan fino que, 
bajo el nombre de «oro flotante> escapa en gran cantidad a la amalga- 
macion. 

Su color es amarillo subido 6 amarillo verdoso (a veces los dos jun- 
tos, en la misma muestra). Segun Alberdi se halla tambien «de color 
gris de acero, (oro grafico) 6 negruzco, con el brillo metalico del hierro 
(plomo oro telural)-. 

Si no me equivoco, el teluro ha sido constatado tambien quimica- 
mente por el Dr. J. J J. Kyle. 

La caja, esta formada en todas las vetas de los distritos el Molle y 
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el Patacon por Gueis (de dos micas). En la zona de la salbanda, el 
Gneis esta impregnado, muchas veces, con Pirita de hierro, 6 es muy 
ferruginoso, debido a" la Limonita y Hematita, y & veces esta descom- 
puesto. Cerca de las vetas afloran casi siempre, filones de pegraatita 6 
de granito de grano fino, aplitico. 

Tanto en el Paso del Carmen como al poniente y al naciente de el, 
aparece un inmenso macizo de un granito biolitko (Biotita por lo comun 
descompuesta en clorita) 6 granitito, por contener en parte mucho 
plagioclasa y anfibol. Romberg clasifico estas rocas, segtin muestras 
del Dr. Brackebusch, unas como granito y otras como Diorita cuarcife- 
robiotftica. El pasaje de una a otra es casi seguro. Cerca del Paso del 
Carmen, sobre el camino que va de este lugar a Candelaria, el granito 
6 granitito, esta cruzado por filones de la misma roca pero de grano 
distinto y algo variable en composition (fina con mucho plagioclasa y 
poco mica 6 gruesa, pegmatitica, con mucho ortoclasa) en las que tanto 
en las salbandas, como en la zona de contacto, 6 bajo la forma de pe- 
quenas vetas de cuarzo piritoso, se nota una gran acumulacion de pirita 
de hierro. 

La veta de El Tigre. muy cerca de este gran macizo, se encuentra 
en verdadera Diorita cuarcifera (con mucho anfibol). Esta Diorita esta 
cruzada por filones de granito pegmatitico. 

En la mina Juspe (entre Paso del Carmen y Candelaria), he obser- 
vado guias de cuarzo con pirita en granito aplitico. 

Estos pocos datos no dejan duda que las vetas auriferas estan gene- 
ticameute relacionadas con el granito, el granitito y la diorita; siendo pro- 
bable que las erupciones de granito hayan actuado sobre macizos de 
diorita extrayendo de ellos las piritas auriferas y formando enseguida 
las vetas. 

Ley. —Como ya he dicho, el cuarzo ferruginoso y cavernoso y el pi- 
ritoso son los mas ricos en oro, como resulta de los analisis practicados 
por el senor Cesar Pascual. 

He aqui algunos ejemplos: 

Mina «Quebrada del Cristo». 

Cuarzo puramente cavernoso 260 gr. por 1000 kilogramos 

» piritoso 716 » 

» ferruginoso 185 

» bianco algo Colorado 18,5 

Mina Matilde»: 

Cuarzo puramente cavernoso 15 gr. por 1000 kilogramos 

» con mucho oxido de hierro 271,7 > 

> cavernoso Colorado 73,5 

» * > 64,7 

«La Bragada*: 

Cuarzo ferruginoso (metal negro) 196.5 gr. por 1000 kilg. 

Los analisis practicados sobre molieudas de muchas toneladas dieron 
en algunos casos, una ley alta; asi, uno de ellos, practicado sobre una 
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molieuda de 126 toneladas del mineral de la mina «Natividad>, dio 49,8 
gr. por 1000 k.; otro hecho sobre 35 toneladas del mineral *Matilde , dio 
164 gr. Kxcepcionalmente rico ha sido el mineral «Candelaria Sud>, 
cuyo analisis acuso hasta 500 gr. 

En la mina -Matilde* fueron hechos ensayos para ver si podia 
convenir exportar en bruto el mineral y con ese objeto fue elegida una 
tonelada del mineral mejor, puramente piritoso, cavernoso y con oxido, 
se dividio la tonelada en cinco montones de 200 kg. y de cada monton 
se saco un prolijo comiin. 

Estos comunes dieron las siguientes leyes: 

Monton N° 1 Plata 105 gr. Oro 168,5 g r - P or tonelada 

2 •> 43,6 v * 1944 » 

3 > 122,4 » '> I2 9»6 ' '> 

4 "7.5 » ■" 155,5 ' 

5 > 207,1 * v 200,9 * 

Term i no medio » 119,1 » > 169,8 * » 

Permitira formarse mejor idea sobre la ley en general, la compara- 
cion sobre los siguientes resultados, (en gramos), de ensayos efectuados 
con una serie de muestras no elegidas: 

/ Distrilo Paso del Voile 

rj Veta Natividad> (Puiggari): 

6 g r - 5'5; 20, 72 6, 80, 15, ic, 60, 10, 36, 60, 12, 2, 15. 

Term i no medio 27 gr. por tonelada. 
2 ) Veta «Montserrat> (Huergo): 

15 gr., 5. 8 » I2 « 5.5= 6 o: 18, 5, 11, i:,9, 9,5; 11, 6,5, 10, 15, 4,5 16, 

64. 15,5; 24,5, 12, 14. 

Tennino medio 15 gr. por tonelada. 
j ) Veta < Nueva iuglesa-; en el afloramiento, 17 y 24 gr. a los 6m, 

de profundidad: 7 gr. 5, 5, 6. 

4 ) Veta < Por yen ir*: 

14,5 gr. 29,6, 17, 12,5, 14, 7,6, 5,5. 
Tennino medio 12,4 gr. 

5 ) Veta ' La Bragada : 

12 gr.; 28. 10, 12,4, 16, 12, 21,5, 15, 7, 5, 14. 36,6. 6,5, 5.5; 6, 10,5, 

22, 62. 

Tennino medio 17,5 gr. por tonelada. 

// Distrilo /'tt/firofi 

J - Candelaria Sud»: 

30 gr.; 68, 67, 476. 46S, 7, 12, 26, 29, 5. 18,5, 24.5; 7, 17 

Tennino medio 86,2 gr. por tonelada. 
7 ) *I,a Cortadera : 

6 gr., 12.5, 6, 2, 9, 14, 

Tennino medio 8,2 gr. por tonelada. 



- 94 ~ 

X ) «Nino Dios : 

5.7 g r -5 4.2, 13, 16,5. 

Termino medio 6,5 gr. por tonelada. 

9 ) «Matilde-: 

Ensayos sobre 150 metros de corrida. Muestras sacadas del aflora- 
miento a cada 25 111.: 

95,9 gr-J 5-2, 7J. 13. ioi. 27.2. 

Otros ensayos: 

9 gr.; 33:6, 6, 19, 12,9, 29,8, 25,9. 73,8, 99,5. 
Termino medio 34,4 gr. por tonelada. 

Jo ) <Sautanderv. 

i8,5 gr- 39. 12,5, 26.7,. 
Termino medio 24,2 gr. 

El estado inuy fino en que generalmente se halla el oro, hace nece- 
saria, quiza, la adopcion de la cianuracion coujuntameute con la amal- 
gamacion, si no se quiere perder gran- can tidad de oro, como - sucede ac- 
tualmente. La existencia de una gran cantidad de piritas exige tam- 
bien la extraccion por cianuracion. 

Los primeros trabajos hechos sobre las vetas auriferas, datan de los 
afios 50 a 60 del siglo pasado. Aunque algunas empresas, debido a la 
excepcional riqueza de algunas vetas, tuvieron ganancias temporalmeute, 
estas no continuaron. La ignorancia en la eleccion del mineral, maqui- 
narias iniitiles, y costosas, una pulverizacion y amalgamacion defectuosas, 
fletes excesivos, aiin para llevar el mineral a establecimientos de benefi- 
cio demasiado distantes, falta de recursos, etc., etc.. han sido en conjunto 
6 separadamente otras taut as causas de fracaso. 

Al finalizar el afio 1880, una sociedad establecio en el Paso del Car- 
men, un ingenio de anialgacion; pero ella tambien fracaso. El error fun- 
damental fue la ubicacion del ingenio demasiado lejos de la region de 
mayor concentracion de vetas, lo que produjo enormes gastos de trans- 
pose. Ade : as el calculo del rendmiiento fuc demasiado exagerado, 
basado sobre la excepcional riqueza de algunas vetas, y no menos influyo 
en el derrumbe, como consecueucia de tal optimisnio, una admiuistracion 
poco economica. 

Sobre las minas de esta empresa y con la experiencia adquirida al 
precio de mas de medio millon de pesos, se levanto otro establecimiento 
en el Paso del Molle, linico pun to en que puede subsistir un estableci- 
miento metalurgico, en vista de la ubicacion de las vetas. No obstante 
los golpes inuy duros que ha sufrido, por haber sido arrastrada dos 
veces gran parte de la maquinaria por grandes crescientes del rio Can- 
delaria, el ba sabido mantenerse debido a una inteligente, laboriosa y 
economica administracion, y sin duda que las condiciones economicas 
mejoraran mdb y mas si se introduce, como lo ha proyectado el admi- 
nistrador serior Cesar Pascual, mejoras en el procedimiento de extraccion 
para evitar lo mas posible la perdida de oro. 
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La maquinaria del establecimiento consiste actualmente en: 

2 Molinos Huttington de 5' y 3 i>2' con alimentadores hidraulicos. 

2 Chancadores (Blacke). 

1 Rueda hidraulica (sistema Pelton) de 1,24 m. de diametro, que 
aprovecha una caida de agua de 32 in, de altura; con tubo conductor de 
50 cm. de diametro (69 caballos)* 

El agua es traida por una acequfa de piedra y cal, construfda a la 
largo del rio, la cual toma el agua a 1500 m. de distancia. 



a. VETAS DE GALENA, BLENDA Y VANADATOS 
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2. VETAS DE GALENA Y BLEXDA 



De todos los yacimientos metaliferos de la Sierra de Cordoba, los 
mas frecuentes son los de plomo y de plata, diseminados por toda la 
montaaa, pero reconcentradas en ciertas regiones. En la Sierra Chica y 
en la Sierra del Norte (de San Pedro), con excepcion quizas del Cerro 
Tulumba, faltan completaniente. 

Ellos aparecen, aunque en corto numero, en la falda oriental de la 
Sierra Alta, donde se caracterizan generalmente por asociacion de cobre: 
se vuelven mas frecuentes en la falda occidental de la Sierra Alta, (donde 
se pueden citar los de Ambul, de Taninga, de Reartes y de Nino Dios, 
etc.), y alcanzan su mayor desarrollo en la altiplanicie de San Carlos 
y de La Higuera, con la sierra de Guasapampa y la de Pocho al po- 
niente. 

Las principales vetas que se encueutran en la falda oriental de la 
Sierra Alta son, de sud a norte: la del Rio de la Piedra Blanca, La Ra- 
mada. Guachacorral, Cerro Colorado, Reartes, Quimbaletes, San Ignacio 
y Rosario, cerca de Cruz del Eje. 

En cuanto a la ultima region, (altiplanicie de S. Carlos y de La Hi- 
guera) las innumerables vetas se hallan reconcentradas en dos distritos: 
el de <E1 Guaico» y el de «La Argentina*, razon por la cual la mineria 
se ha desarrollado principalmente aqui. 

El distrito de Guaico esta situado al Noroeste y al Oeste de la Hi- 
guera, entre el rio San Carlos y su afluente occidental el rio Coro; la 
mina mas conocida es La Rara Fortuna*. 

El distrito La Argentina, cuyo centro lo forma la mina *La Argen- 
tina*, queda cerca de 8 leguas de *Rara Fortuna*. 

Separado de La Argentina por los cerros Yerba Bueua y Agua de la 

Cumbre, se encuentra al pie del primero, el distrito del Agua Blanca 

Mas al sud, en la sierra de Pocho y de Altantina, existen algunas vetas 

Cocha Pachango, etc.) y otras pueden verse en la falda occidental de la 

Sierra Alta, en el departamento de San Javier. 

Coino no hay diferencias esenciales en el caracter de los filones, da- 
remos una descripcion general de ellos, detallando algo mas los de los 
distritos Guaico y La Argentina, como los mas importantes. 

Todos los filones se hallan en el terreno gneisico y con preferencia 
en el Gneis granitico (Guaico), encontrandose siempre acompanado de 
Pegmatita. No se conoce ningiin filon dentro de las Pizarras anfibolicas 
6 de las rocas dioriticas. 

Tampoco he visto alguno dentro del Granito, pero segiin se dice, 
los hay en la sierra de Guasapampa. 

Mientras el rumbo de las Pizarras cristalinas es por lo general SSE- 
NNO, el de los filones corre comunmente de SSO a NNE magnetico, 
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siendo de notar el rumbo este oeste de algunas vetas en los distritos de 
Guaico y de La Argentina, cortando lasotras de direction SSO a|NNE. 

Muchos filones son verticales. otros se inclinan hacia SE 6 NO; 
pero la mayor parte (Guaico y La Argentina), tienen una fuerte inclina- 
tion (65 a 85 ) hacia el poniente. 

En el distrito Guaico se conocen 19 filones casi paralelos entre si 
(y distando de 300 a 500 m. unos de otros); su direction es SSO a NNE 
y estan cortados en parte por otros dirigidos de oeste a este. Sobre jes- 
tos ultimos estan situadas las minas «Vibora», <San Agustfn*, -Santa 
Rosa*, «Agua del Condor*, « Venus*, etc. 

Entre otros cruzamientos de vetas mencionaremos el que se observa 

en la mina « Argentina*, donde hay dos vetas una con rumbo SE a NO 

-y otra dirigida de SO a NE; ademas al sud de La Argentina (minas 

«San Juan*, «San Miguel*, « Margarita*, etc.), hay filones con rumbo N 

a S cortedos por otros de E a O. 

Seria iniitil citar todos los centenares de nombres que hau sido da- 
dos a las minas; cada pertenencia tiene el suyo y este ha cambiado a 
menudo varias veces. 

Acompanan siempre las vetas, ramificaciones denominadas guias. 
Donde empalman dos vetas, el metal, casi por regla general, se ennoblece. 
A veces las vetas mis mas se ramifican para juntarse denuevo 6 para per- 
derse («Rara Fortuna*, «Buena Ventura, «Tres de Febrero*, etc., en el 
Guaico). 

La poca profundidad de los labores no permite observar los empal- 
mes de vetas en hondura. El termino medio d?l espesor de las vetas es 
quiza de 0,50 m., pero pocas alcanzan a 1 m. de espesor. 

La ganga se compone en general de Cuarzo en masa, bianco, gris, 
gris azulado, etc; por lo comun es ferruginosa, por descomposicion de 
la pirita; a veces en forma de calcedonia 6 de piedra cornea que sin em- 
bargo parecen ser productos secundarios. No es raro eucontrar cuarzo 
cristalizado en drusas. 

El Carbonato de hierro, es tan raro («Nifio Dios >, « Bella Tapada* 
«Rara Fortuna*), y se halla en tan pequefia cantidad, que no desempena 
rol alguno en la formation de la veta. A veces lo acompafia el Hierro 
oligisto micdceo (« Bella Tapada»). No falta Feldespato descompuesto, dentro 
del cuarzo, pero es muy escaso. 

Los minerales de plomo, casi siempre argentiferos, son: la Galena, de 
hoja ancha 6 de grano fino, rarfsimas veces cristalizada y Carbonato de 
plomo (Cerusita); este ultimo por lo comun en^masas, de muy variables co- 
lores 6 en agregados cristalizados en que raramente se ve 1111 cristal 
perfecto. 

La ley de plata contenida en la Galena cs muy variable, pero raras 
veces alcanza mas del 0,5 ° n . No existe relation entre la estructura de 
la Galena y la ley de plata contenida. 

A la Galena se asocia, casi siempre, la Hlcnda, por lo comun de co- 
lor negro 6 negro parduzco, hojosa, raras vece* cristalizada, conteniendo 
siempre hierro, plata y cadmio. 
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Hay muy pocas vetas en que falta ese mineral. Siguen a la Blenda, 
en relacion a cantidad, la Pirita de hierro y la Pin/a arsenical, siendo esta 
ultima escasa y mezclada/ con Pirita de hierro y Blenda. 

Ademas de los minerales principales citados, se encuentra: La Plata 
nativa, muy escasa, en clavitos y hojas del gad as, especialmente en 
Blenda. 

El Rosicler y la Argentita, que segun se dice ban sido hallados esca- 
samente en la zona superficial de las vetas; 

El Cobre gris, dentro de Galena, lo he visto en una muestra proveniente 
de < Rara Fortuna*; 

El Cloruro (y loduro) de plata, han tenido importancia en las partes 
superficiales de los filones; 

Los Vanadates, que por su interes particular trataremos separadamente 
mas adelante; 

La Gathita, la Pirolmita (por descomposicion de carbonato de manga- 
neso), la Limonita, la Estilpnosidcrita, la Matlockita, el Plomo corneo y la Swt- 
thsonita. La Malaquita, la Azurita y la Linatiia (que existen solamente en 
ciertos filones, como en «Rosario>, «Reartes», «Guachacorral>, <La Ra- 
madan), la Mimetesila (« Santa Cruz >), la Wulfenila (asociado a los Vanadates}, 
la Piromorfita (muy escas?), la Wqlframita («La Argentina*) y la Turmalina 
(que he observado una vez en cuarzo con galena). 

En cuanto a la estructura en detalle de las vetas, es muy dificil 
estudiarla hoy dia, pues las minas se encuentrau en su mayor parte 
abandon adas y anegadas. 

Alberdi, que visito las minas en tiempo de su explotacion, se ha 
limitado, en su descripcion, a la publicacion de datos en su mayor parte 
puramente tecnicos. 

Como ya se ha dicho mas arriba, todas las vetas se encttentran en 
Gneis y Gneis granitico, predominando este ultimo en el distrito Guaico. 
En este, como en otros distritos, se observa en el pendiente de casi 
todas las vetas (a veces tambieu en el yaciente), una roca descompuesta 
que el minero llama «panizo> (i). La descomposicion a veces llega a 
formar caolina, por lo comun muy ferruginosa y mezclada con cuarzo, 
el que a menudo cruza la roca bajo la forma de pequeiios filones, quiza 
de origen secundario. En otros casos la roca puede considerarse todavia 
como Gneis 6 Gneis granitico, pero su feldespato esta transformado en 
mineral talcitico verdoso. En el yaciente el panizo falta por lo coinun 
y desaparece en algunas minas en profundidad, segun me afirma el In- 
geniero senor Esteban Frind. Segun este mismo, hay tambien vetas (por 
ejemplo «Buena Ventura >), en las que el panizo se halla dentro de la 
veta misma y separado de la caja por ganga de cuarzo con galena, etc. 
En este caso tenemos, pues, una veta compuesta, producida por haberse 
abierto nuevamente la rajadura que dio lugar a la formacion de la veta. 
Las pocas y deficientes observaciones no permiten afirmar si las aguas 



(1) La palabra pauizo, mAs bieu que n ombre de una roca, siguifica aspecto del suelo en las 
proximidades de las vetas. Los cateadores 6 pirquiueros dirisreu stis in vestiga clones en aquellos 
cerros cuyo <panizo* les gusta. 
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tennales 6 las aguas atmosfericas ban producido la descomposicion de la 
roca (panizo). 

El yaciente esta a veces destrozado y cruzado por una red de guias 
de cuarzo. 

Tanto la Galena como la Blenda, se hallan unas veces en nidos y 
ojos irregular men te distribuidos en la masa de cuarzo; otras, lo que es 
mas frecuente, se ven costras de estos minerales puros 6 mezclados 
alternando con costras de cuarzo, y finalmente algunas veces la ganga 
esta raniificada, encerrando en ella los minerales, pero en todos los casos 
no hay regularidad alguna en la mineralizacion. El espesor de las masas 
de Galena llega hasta 3 dm. 

Caracteristico para la mayorfa de las vetas es que en su parte supe- 
rior (a lo sumo hasta 20 m. de profundidad) se halla el < mineral seco , 
es decir, una niezcla de galena con carbonato de plomo (y cloruro de 
plata?) muy rico en plata, pero que se pierde en profundidad. 

Como el ' mineral seco se encuentra siempre cerca del techo del 
filon, ese enriquecimiento es, sin duda, uu producto de procesos quimi- 
cos originados por la circulacicSn de aguas superficiales. 

La Galena parece empobrecer en profundidad. 

En casi todas las vetas la Galena esta asociada a* la Blenda, faltando 
esta segun el ingeniero Frind, solo en pocos criaderos, como en < La 
Vibora* y en «San Agustin* (con corrida de O a E) 

Tanto los antiguos trabajos de explotacion, como los modernos, de- 
muestran que en muchas minas la Blenda aunienta considerablemente con 
la profundidad. 

Otras vetas «brocean» (*) en profundidad, apareciendo Pirita de hierro 
en gran cantidad, acompanada de Blenda. 

Parece que en los primeros tiempos de la explotacion, casi todos los 
filones han sido muy ricos por su contenido, en la zona superficial, de 
«metales calidos 6 secos,,— entre los que figuraban cloruro y sulfuro de 
plata, —que se han perdido en profundidad. De ahi se explica el gran 
beneficio que las minas dieron antiguamente. Especialmente rico entre 
ellos ha sido el distrito de La Argentina (*La Argentina*, "Santa Cruz >, 
«Compaiiia», *Esperanzav, *Tres Hermanos*. -25 de Mayov. etc.), que 
se distinguia ademas de Guaico, por la escasez de Blenda. Pero tambien 
se noto que el cloruro de plata estaba limitado a la superficie. 

En general se puede decir que el distrito La Argentina, ha sido mas 
rico en plata (segiin Alberdi 40 marcos como ley media), que el del 
Guaico (30 marcos), (*) y que en este ultimo las vetas mas occidentales 
(region de Rara Fortuna) parecen contener mayor ley que las orientales. 



(*) Coti la palabra «broceo», los mineros quieren indicar en general que el mineral principal, 
sobre cuya explotacidn est.'i basada la miua, se pierde. 6 escasea. Convicue teller j)reseute que el 
broceo es un feu^nieno local, consecuciicia de los enriquecimientos sujjerficiales de los filones de- 
bidos & las variaciones secundarias n\ie han sufrido- (circulacion de las aguas, transformaciones 
qui micas, etc. 

(*) I'na ley de un marco si^nifica que el mineral contieue i marco de plata 6 sea S onzas 
UM> ji rriinos ) P or t-aj^n de 50 (juintales. Kl porcentaje equivalente a 1 marco es 0.01 00. 
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Dice Alberdi en su informe del aiio 1880 (*Criaderos metalfferos de 
la provincia de C6rdoba): 

« La ley de los minerales es muy variable, aiin entre los de la misma 

- naturaleza y apariencia. Los comunes varian igualmente. La ley me- 
dia de los raetales del Guaico se puede calcular en 30 marcos para la 

- pinta y unos 15 para los despintes. Varias minas han dado comunes 
* de 80 a 90 marcos por largo tiempo. > 

De Agua del Condor fueron sacados los metales mas ricos y gene- 
ralmente han sido de 100 marcos arriba. La « Garibaldi », la »San Meli- 
ton» y la «Buena Ventura* han dado en los planes, 30 marcos; la « Pilar » 
dio 45 marcos al sol y a 40 varas de profundidad bajo la ley a 9 marcos, 
pero es una de las pocas excepciones. En la «Buena Ventura», tambien 
bajo la ley, habiendo dado al sol 60 marcos y 40 antes de haber llegado 
a la Blenda. 

La ley media de los metales en «La Argentina*, es superior a la del 
Guaico y puede calcularse en 40 marcos. Los metales escogidos pueden 
dar 200, 300 marcos y mas por caj6n. 

Incluyo algunos datos modernos sobre la ley de algunas muestras 
elejidas en las minas, como sobre el comun de remesas de mineral envia- 
das a Europa, los que me ha proporcionado el ingeniero Frind. 

* Rara Fortuna*... 54 ° „ plomo, 7,945 kg. plata por 1000 kg. 

y 49 °.„ * 2 4J6 

«San Meliton* 68 ° « » 2,85 

Bella Tapada .... 63 ° „ » 4,53 

* Constante* 78°,, 5,70 

* Buena Ventura.. 54 ° „ 7,05 » 

* Garibaldi* 64 ° ( , 2,22 

Vibora* 68 " n » 2,26 

«Eufemia» 64 " „ * 2,85 

* Santa Rosa* 53 ° „ » 3,50 

<San Jorge» 754°" * 6 .9° 

La explotacion de todas las vetas, sin excepcion, esta limitada a la 
region superficial, no pasando en general de los cincuenta metros de 
profundidad. Todas las minas del Guaico y de La Argentina dan en 
agua (*) antes de los sesenta metros; muchos ya la alcanzan a los veinte 
metros. Parece que esta ha sido la xinica razon por la cual las ha 
abandonado; en otras el metal ha disminuido tanto, que el rendimiento 
ha quedado anulado. 

Hoy en dia no se puede comprobar la veracidad de estas afirmacio- 
nes, sin desaguar las minas y sin practicar trabajos de reconocimiento. 

Las minas mas formalmente trabajadas (con maquinaria de concen- 
tracion mecanica a vapor), han sido la «Rara Fortuna», 'La Argentina* 
y «Nino DioS'. En la primera trabajaron en mayor escala en los aiios 
1 879- 1 886. En La Argentina ya en los primeros decenios del siglo pa- 
sado 1838, habia una maquina de vapor, — la primera introducida en nues- 
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tro pais. Mas tarde fue reemplazada por otra. Hoy todas las maquinas 
existentes en «La Argentina >> estan completamente inutilizadas. 

En la cRara Fortuna* ellas existen todavia en buen estado. Igual- 
mente destruidas se hallan las maquinas en «Nifio Dios*. 

Los rainerales han sido exportados a Europa (en los ultimos dece- 
nios) 6 beneficiados en los establecimientos de fundicion: Santa Barbara 
(cerca de «La Higuera*), Ojo de Agua, Taninga y *La Uni6n> (todos en 
el departamento Las Minas), que en la actualidad estan destruidos, ex- 
cepto Santa Barbara, a tal punto que no seria posible utilizarlos de 
nuevo. 

Todas las empresas que se formaron en los ultimos decenios, para 
cxplotar las minas, quebraron, puede decirse, antes de haber concluido los 
trabajos de reconocimiento preliminares, sea por falta de capital, sea por 
mala administration, para no hablar de las que han surgido, no para 
explotar minas sino el bolsillo de credulos. 

Las unicas minas que hoy (1903) trabaja son la • Eufemia*, cerca da 
«Rara Fortuna*, la «Constante> y la «Bella Tapada . 

Dado el estado de los labores, en su mayor parte anegados, es im- 
posible, como lo hemos dicho, emitir una opinion sobre el valor de las 
vetas. Desde el punto de vista geologico lo unico que se puede decir 
es que las vetas (Distritos Guaico, La Argentina) son de buena forma- 
tion y puede esperarse que no se pierdan en profundidad por razon de 
encontrarse muchas en position paralelas, lo que hace probable su em- 
palme en profundidad. 

La opinion de los hombres serios y competentes, que se han oc pa- 
do de este asunto, es que el metal ha disminuido en muchas mi- 
nas, tan to en calidad como en cantidad, *pero como en estos casos los 
labores han sido abandonados inmediatamente sin profundizarlos, no se 
puede deducir de ahi que el empobrecimiento sea constante, es decir que 
no vuelva a encontrarse otra vez metales ricos; heclio que deberia ser 
comprobado haciendo pozos profundos, especialmente en «Rara Fortu- 
na*, para enseguida recortar las vetas al poniente. por una galeria trans- 
versal. 

Las razones por las cuales han sido abandonadas las minas, son 
muchas y en muchos casos no ha sido el agotamiento de los minerales, 
sino la falta de recursos materiales e intelectuales para veneer las difi- 
cultades que aumentaban con la profundizacion de los labores y la inva- 
sion del agua. 

No hay que olvidar, tampoco, la desvalorizacion de la plata en el 
mercado. Si antes se explotaron las minas principalmente para extraer 
este metal, en adelante hay que contar en primer lugar con el plomo 
para el consumo en el pais, como tambien con la blenda y el cadmio 
contenido en ella. 

En cuanto a la Pirita de hierro, me parece no hay en cantidad su- 
ficiente para beneficiarla para la fabricacion de acido sulfurico, etc. 
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VETAS GALENIFERAS Y VANADINIFERAS 



Entre las vetas galeniferas del Guaico, hay varias que tienen interest 
especial por su riqueza en vanadates (Descloizita, Vanadinita, etc.).. 
Estos minerales han sido descubiertos por el Dr. Brackebusch en el afio 
1878, descubrimiento que motivo los importantes trabajos cristalograficos 
y quimicos realizados por Websky, Rammelsberg y Doering. Las vetas, 
las mas septentrionales del distrito Guaico (dep. Las Minas), estan si- 
tuadas al noreste de «Rara Fortuna*, y pertenecen en su mayor parte al 
grupo cuyo rumbo es de poniente a naciente. No encuentro argumen- 
tos favorables a la opinion manifestada por el Dr. Brackebusch, 
( Boletin de la Academia Nacional de Ciencias, tomo V. ) de que 
ellas sean de origen posterior a las de direccion NE. Los vanadatos no 
estan limitados a las vetas con rumbo este a oeste, sino que se hallan 
tambien en las otras, por ejemplo, en «La Argentina*, «Rara Fortuna*, 
•Cerritos Blancos , «San Ignacio* (La Punilla), siendo probable que, 
buscando con detencion, se los descubra en todas las vetas, aunque en 
pequefias cantidades. Pero no cabe duda que su mayor concentracion 
tiene lugar en una veta con rumbo oeste a este, sobre la que estan si- 
tuadas las minas poco distantes: «Venus», «Algarrobitos», «Pilar», «Bien- 
venida», (6 «Triunfante») y «Agua del Rubio». Cerca de dos leguas mas 
al norte existe la mina «Aguadita», igualmente vauadifera, con rumbo 
SO. a NE. He visto otra en La Canada Larga, cerca del Paso Viejo, en 
el pie septentrional de la Sierra. 

La region mas rica en vetas vanadiferas queda, pues, al norte del 
centro de las vetas galeniferas del Guaico, en la parte mas septentrional 
del departamento de Minas. 

En la composicion mineralogica de las vetas, no parece existir una 
diferencia notable con las otras, si no se la quiere ver en la ausencia de 
Blenda y en la abundancia de carbonatos y sulfatos, lo que no puede 
considerarse sino como una diferencia relativa. 

El caracter principal consiste en que los vanadatos se hallan en la 
zona superior de las vetas, tanto en la parte de la veta proxima a las 
salbandas, como tambien en la caja 6 sea en el Gneis mismo. En este 
ultimo caso, el Gneis esta muy descoinpuesto y cruzado por una red de 
guias de cuarzo ferruginoso 6 piedra cornea, que talvez son de edad pos- 
terior a la veta misma. Si los vanadatos se hallan en la veta misma, es 
siempre cerca de las salbandas en cuarzo muy ferruginoso impregnado 
con carbon ato y sulfato de plomo. 

Los vanadatos estan siempre concentrados en cavernosidades, acom- 
panados por lo comun de limonita (a veces manganifera). Es en 
particular la Rnukebuschita que se halla con preferencia en agujas peque- 
fias, finas. de color negro, con brillo de acero, dentro de las porosidades 
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-de la Limonita, documentandose, A veces, solo como puntos brillantes 
en la masa ferruginosa. Las masas cristalinas puras de este mineral son 
mas escasas. 

La Descloizita y la Vanadinita aparecen en cristales sueltos sobre las 
paredes de las cavernosidades 6 forman, lo que es mas frecuente, costras 
eubiertas de cristales. Se ha encontrado tambien masas de Descloizita 
pura, de varios kg, de peso. 

La Vanadinita se halla, en los mas de los casos, arriba de la Des- 
cloizita. 

La Psitacitiita forma siempre incrustaciones compactas sobre cuarzo, 
etc., teniendo mayor propagacion tambien en otras vetas de la Sierra. 

Ademas de los vanadatos, han sido encontrados hace tiemgo (segiin 
Brackebusch y Stelzner), en la mina « Venus •>. la MaZ/of/ni/a, la Fosfogenita* 
y la Wulfaiita, pero escasamente; esta ultima se halla tambien en la veta 
de La Canada Larga, ya mencionada. 

Las vanadatos son evidentemente, productos de metamorfosis de 
otros minerales como la Galena, los Carbonatos y Sulfatos de plomo, la 
Fosfogenita, etc. 

Dificil es decir cuales han sido los compuestos primitivos de Vana- 
<iio, siendo de notar aqui que el portador del Vanadio debe ser el gra- 
nito, mientras que, segiin se ha observado en otras partes del mundo, 
son las rocas basicas las que han intervenido en casos semejantes. 

De paso sea mencionado que he encontrado en la Sierra de San 
Luis, en un filon de Wolfram, un fosfato muy complejo que contiene, 
segiin analisis de mi colega Dr. Doering, acido Vanadico junto con acido 
Wolframico, lo que demuestra el origen granitico del Vanadio. 

En tiempos de la explot~cion de las minas Venus, etc., los vanadatos 
quedaron inutilizados, por su dificil fundicion, para beneficiar el plomo; 
pero despues de su reconocimiento como vanadatos por el Dr. Bracke- 
busch, se mandaron algunas toueladas a Europa. Las minas estan aban- 
donadas desde hace veinte anos por haber dado, como dicen, poco plomo 
y plata, y por la invasion de las aguas. 

Debido al insignificante consumo de vanadatos en el mercado, nose 
han formado nuevas empresas. La explotacion de las minas viejas sera 
sin duda costosa, puesto que los labores estan aterrados y bajo el agua. 
Una causa de restauracion seria el aumento del valor del vanadio, pero 
siempre que no sea mas provechoso explotar vetas virgenes, que no han 
de faltar en este distrito. 



Para concluir con algunas consideracioncs teoricas dire que, a 
nii juicio, es muy dudoso que la formacion de las vetas galeniferas 
este en eonexion con las erupciones andesiticas que han tenido lugar 
al sud de los distritos Guaico y Argentina (Ccrros de la Verba Buena, 
Agua de Cumbre, Popa, etc.), como algunos suponen. 

Las vetas no faltan, efectivamente, en otras region es muy distantes 
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de aquellas y est an diseminadas por toda la Sierra, en regiones donde 
no existen rocas andesfticas. 

Dire, de paso, que las rocas eruptivas de la Sierra de los Condores, 
en la falda oriental de la Sierra (Rio 3. ), elasificadas tambien como an- 
desitas, no pertenecen a esta familia, sino que son Melafiros (en parte de 
earacter andesitico y basaltico). 

Mucho mas probable es la suposicion de que las vetas dependan del 
granito, teniendo este una propagacion general por toda la Sierra, y para 
los distritos de Guaico y de La Argentina, en que las vetas estan lo 
mas concentradas, encontramos esta roca en la sierra de Guasapampa, al 
poniente de estos, con lo que la inclinaci6n de las vetas hacia poniente, 
es decir, hacia el foco de la erupcion, se explica tambien satisfactoria- 
mente. El Granito (6 la Pegmatita) no falta nunca en las cercanias de 
una veta y en algunas vetas he podido constatar Pegmatita (cuarzo y 
ortoclasa) en la caja, intimamente unida con la ganga cuarcitica. 

En cuanto a la constitucidn mineralogica de las vetas, no existe di- 
ferencia esencial entre las vetas de Wolframita, — cuya directa dependen- 
cia de las erupciones graniticas queda fuera de duda, — y las galeniferas, 
encontrandose combinados los dos tipos en La Argentina y en Piedras 
Blancas (dep. Rio 4."). 

Como recien en los ultimos afios ha sido reconocido el Wolfram, en 
criaderos propios de la Sierra de Cordoba, no es de extrafiar que su 
existencia en las vetas galeniferas, por ser accidental y muy escasa, haya 
pasado desapercibida. 

Junto con la Wolframita se halla, en la Argentina, tambien la Tur- 
malina. 

En las vetas tipicas de Wolframita de la Sierra, tampoco falta la 
Galena, si bien es muy escasa y solo la he visto en la mina Brillante, 
cerca de Ojo de Agua (dep. Las Minas). 

Notable es que en los dos casos citados, la Wolframita no se halla 
dentro de la parte central de las vetas galeniferas, sino en la periferia en 
la zona de la salbanda, pero sin que exista una interrupcion entre estas, 
pues la ganga caracteristica pasa de una en la otra. 

Asi en cuanto al genesis de los criaderos de Wolframita y de Ga- 
lena, creo que no me equivoco al considerarlos como productos de erup- 
ciones graniticas, que se distinguen solamente por la edad (los galenife- 
ros posteriores a los wolfram if eros) y modo de mineralizacion. 

Algunas vetas galeniferas contienen oro libre, especialmente en la 
zona de contacto con la caja (ejemplo, San I»nacio, La Punilla), formando, 
esta categoria, una transicion entre las vetas galeniferas y las vetas auri- 
feras propiameute dichas (las de Camtelar.a de El Molle); en otras, cuyos 
nombres ya han sido citados, hay minerales de cobre cuya aparicion estd 
quiza relacionada con las rocas anfibolicas que se hallan cerca de las 
vetas y de las cuales el metal talvez ha sibo extraido por las aguas de 
las erupciones graniticas. 
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3. YACIMIENTOS DE MINERALES DE COBRE 
Y DE HIERRO MAGNETICO 



Los yacimientos de cobre tienen una propagacion mucho mas Iimi 
tada que los de oro 6 de plomo, pero su distribucion es mas regular, 
encontrandose principalmente eu dos zonas casi paralelas, posiblemente 
del mismo nivel geologico, situadas en la Sierra Chica y en la pendien- 
te oriental de la Sierra Alta y separadas por el valle de La Punilla y 
su continuacion al sud (Valle de Santa Ana y de Reartes). 

Otra diferencia que salta inmediatamente £ la vista, es que el rum- 
bo de los criaderos de cobre no esta" sujeto a la variacion que sufren 
los de plomo y de oro, pues siguen siempre la direccion de las pizarras 
cristalinas. Esa regularidad se explica por encontrarse los yacimientos 
en pizarras anfibolicas y rocas dioriticas, intercaladas entre gneis y de- 
sarrolladas en la Sierra Chica y en la falda oriental de la Sierra Alta 
(serrania del Rio Pinto). 

Casi todos los yacimientos son muy ricos en hierro magnetico en 
parte titanifero). 

Incrustaciones y manchas verdes y azules de Maiaquita, Azurita y 
Crisocola, en sus afloramientos, permiten reconocer facilmente al primer 
golpe de vista, la existencia de minerales de cobre. 

Los principales yacimientos (minas) son los siguientes: 

1) En la falda oriental de la Sierra Alta al poniente del valle de La 
Punilla y de su continuacion al sud, hasta Reartes, tenemos: 

Cnnuputu cerca de 2 leguas al noroeste de Capilla del Monte; 

Los Penca/es, al poniente de San Esteban; 

Cuchicorml al poniente de San Geronimo. 

Ademas existe una mina en la Canada de Bustos, poco al sud de 
Quilpo, y varios afloramientos al poniente de Las Chacras, de San Fran- 
cisco, etc. Esta zona esta interrumpida al sud por el avance del macizo 
granitico de la Sierra Alta hacia naciente, pero aparece otra vez en la 
region de los rios Espinillo, del Medio y de Reartes, afluente del Rio 
2°, donde se hallan las minas: 

Mercedes (una legua al poniente del Potrero de Garay), San Antonio y 
Santa Virginia (unas 2 leguas al poniente de Reartes) y Machilo (1 legua 
al noroeste de Reartes); 

2) En la Sierra Chica, entre Rio 3 y Rio x* (departamento Calamu- 
chita) estan situadas las minas: Tauro, Tio, Tacuru y Calamayo. 

En la continuaciori de la Sierra Chica, al norte de estas niinas, se 
hallan algunos yacimientos en la serrania de Anisacate (cerca de San 
Isidro) y de Alta Gracia, y ademas en la misma serrania, al norte del 
Rio i°, en La Ensenada, Unquillo, Potrero de Loza, etc. Parece que 
pertenecen a la misma categoria los afloramientos cupriferos de la Sie- 
rar de Las Penas, (Rio 3°), extremo sur de la Sierra Chica. 
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Puede ser mencionada, ademas, la mina Cambucho al norte de Po 
•cho. antique por contener galena es de un tipo distinto. 

Los trabajos ejecutados sobre los yacimientos, que han dado moti- 
vo para bautizarlos con el nombre poraposo de «minas», no han sidoen 
su mayor parte mas que reconocimientos superficiales. 

Ya sea por pobreza de metal 6 imposibilidad de veneer las dificul- 
tades que se produjeron por falta de capital con la profundi zacion de 
los labores, lo cierto es que esas minas fueron abandonadas muy 
pronto. 

En otros casos, trabajos pesimos inutilizaron las minas rapida- 
mente. 

El principio de la explotacion se produjo en la mi tad del siglo pa- 
sado (por ejemplo, los del Tio, Tauro), datando de este tiempo tambien 
algunos establecimientos de beneficio, hoy dia casi totalmente destrui- 
dos, como ser un horno («Los Paraisos») al sud de Los Molinos, en que 
ftindieron el mineral de «Tio>, *Tauro> y *Tacuni» y otro horno en el 
valle del rio Pinto, 2 leguas al poniente de Cuchicorral. 

En los liltimos decenios no han faltado nuevas empresas, habiendo 
sido las minas de Calamuchita («Tio», «Tauro» y «Tacuni»), las que 
atrajeron siempre la atencion. Entre las tres, * Tio ha sido siempre la 
preferida por encontrarse en las primeras lomas de poca altura de la 
falda oriental de la Sierra Chica, lo que permite un facil acceso por ca- 
mino carretero, desde el pueblito San Agustin 6 desde Laguna Larga, 
estacion del ferrocorril Central Argentino. Ademas el arroyo Tio facilito 
la construction de un establecimiento de fundicion (El Dule) muy cerca 
-de la mina. La lena abunda en todas partes en esta serrania, pero 
sin embargo, todos los eusayos fracasaron. 

Como la mina «Tio> esta actualmente anegada y sin acceso a los 
labores, es imposible formar un juicio sobre el valor del criadero. Hay 
dos vetas principal es que distan unos quince metros, ademas de otras 
pequefias mas, distan tes. Estas dos estan en comunicacion por una ga- 
lena y sobre ellas fueron establecidos varios piques y chiflones. Los pla- 
nes estan a 60 metros de profundidad. 

Dice Alberdi: «En la superficie las vetas se presentan en hierro; 
* despues hast a doce 6 quince varas salieron metules de color con 10 a 
12 °/ y liltimamente aparecieron las piritas y el acerado (sulfuro de 
*- cobre?) que daban 15 a 18 ° /u de cobre (con algo de oro). 

El metal plateado, que Alberdi menciona como existente en una 
guia entre las dos vetas principales, es talvez un cobre plateado sul- 
fureo. 

Al naciente de la veta principal corre, al parecer em palm an do con 
esta, una vetita en cerro descompuesto que dio exclusivamente mueho 
cobre nativo en chapas, parcialmente cristalizado, de algunos milimetros 
<le espesor. Segiin se ine ha dicho, la veta principal tiene a los 40 m. 
de profundidafl, un ancho de 1 50 m. Sobre el largo nada se sabe, si 
bien es de suponer que es considerable. 

La extraccion del agua se hacfa por medio de hombas, pues la to- 
pografia del terreno no se presta al desagiie por socavones. 
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El mineral, previamente tostado, se fundia en el establecimiento El 
Dule, cerca de una legua distante de lamina. 

La ley de las muestras que he visto en la cancha de la ultima ex- 
plotacion (1902, pasada en 1903) — compuestas de hierro m'agnetico mez r 
clado irregularmente con pirita de cobre y pirita de hierro (sin.ganga), 
no llega a 10 '•:„. El gran inconveniente es la alta ley en hierro, que 
debe originar gran consumo de combustible y perdidas de cobre duran- 
te el tratamiento. 

Esta demas decir que no se puede pensar en la explotaci6u de hie- 
rro por sus gastos excesivos y por los graves inconvenientes que pre- 
sentan las piritas. 

El yacimiento de *Tamo» que se halla cerca de 4 leguas al norte 
de '-Tio», es, seguramente, mas rico en cobre, distinguiendose en su for- 
macion, que trataremos mas adelante, esencialmente del de «Tio» por 
tener en mas alto grado caracter de veta; pero su situacion sobre 11 n 
cerro de 900 metros de altura, casi aislado por quebradas hondas al na- 
ciente como al poniente, dificulta enormemente su explotacion y esta es 
la razon por la cual la mina esta abandonada desde hace varios dece- 
nios, salvo algunos ensayos efectuados en los dltimos afios, pero Iqs 
que no han sido proseguidos por falta de capital. Sin embargo, a mi 
juicio, es el yacimiento mas importante. 

La veta principal tiene mas de dos metros de espesor, pero existen 
varias otras y una red de vetas y de vetillas que deben comunicar con 
aquella. Existen muchos labores, hoy inaccesibles por encontrarse ane- 
gados, pero el desagiie podria conseguirse facilmente por un socavon. 
Los metales son los mismos que en la mina Tfo. El Hierro magnetico 
caracteriza la parte superior de la veta, pero en profundidad aparecen 
Piritas de cobre y de hierro y Cobre abigarrado (poco). Se dice que hay 
ademas Cuprita y Cobre sulfureo. 

La ganga es roca dioritica, entre la cual los metales estan irregu- 
larmente distribuidos en masas. En esto se distingue esencialmente este 
criadero del de «Tio». 

La abundancia de la iefia en las quebradas orientales y el agua que 
no falta, permiten suponer que sea facil la instalacion de un estableci- 
miento adecuado de preparation mecanica y de fundicion que podria ser 
unido facilmente con la mina, por medio de un alambre carril. 

La mina < Taamr* con dos vetas principales queda cerca de 2 km. al 
poniente de Tio, tiene muchos labores hasta 50 m. de profundidad y su 
formacion es identica a la de «Tio >, pero contiene mucha Pirita de hie- 
rro, (tambien Marcasita), que talvez podria ser utilizada para la fabric'a- 
cion de acido sulfiirico 

Sobre las otras minas ya mencionadas, cuyos labores estan comple- 
tamente destruidos, no existen datos de algiin valor practico. 



Entramos ahora en la discusion de la naturaleza de los. yacimientos, 
del punto de vista geologico. 
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Como lag minas no estan en trabajo y las visitas de los labores es 
imposible, por encontrarse en su mayor parte anegados, solo nos fue 
posible estadiar los afloramientos y el material acumulado en los des- 
montes y en las cancbas viejas; pero habiendo extendido mis investiga- 
ciones a los yacimientos de Tio, Tauro, Mercedes, Cunuputo y Cuchico- 
rral he podido reunir datos que me permiten dilucidar, por lo menos 
aproximadamente, la formaci6n de los yacimientos. 

Ya he dicho que todos los yacimientos estan en conexion con piza- 
rras anfibolicas y rocas dioriticas interpuestas entre Grids gris 6 rojizo. 
Este caracter se evidencia, sobre todo, en los yacimientos de Cunuputo, 
Cuchicorral y Mercedes. 

En la mina * Mercedes*, — cerca de legua y media al poniente del Po- 
trero de Garay, — el yacimiento es Diorita misma, interpuesta entre Gneis 
y roca anfibolica. La Diorita no tiene un grano uniforme. sino que en 
partes es de grano fino, compuesta esencialmante de feldespato triclinico 
j biotita con poco anfibol y cuarzo embutidos en una masa de grano 
grueso, de la misma constitucion pero con mas cuarzo y anfibol fibroso. 
Si bien existe una transici6n 6 pasaje entre las dos estructuras, hay ma- 
sas de grano fino de forma angulosa 6 redondeada que dan a la roca un 
aspecto brechiforme. 

La masa fino-granulosa en parte esta libre de metales, y salpicada a 
veces de octaedros pequenos de Hierro magnetico (titanifero); otras veces 
se hallan granitos 6 cristales de Pirita de cobre, tambien intimamente em- 
butidos en el feldespato y demas componentes. 

Es muy probable que se trate aqui de una secrecion primaria de los 
minerales metalicos (diferenciaci6n magmatica). 

Pero la mayor concentration de los metales, se halla en la parte de 
grano grueso, apareciendo la pirita de cobre; irregularrrente distribuida 
entre ei anfibol, la mica y el cuarzo en masa como cristalizada junto 
con Hierro magnetico y Pirita de hierro. 

Dado el caracter brechiforme de la roca es de suponer que estas 
partes de grano grueso con los metales, haya sido formada posterior- 
mente, ya sea que ella represente una fase posterior en la misma erup- 
tion dioritica, ya sea que otras influencias posteriores a la eruption 
dioritica, — entre ellas el metamorfismo regional, — sobre las que hablaremos 
mas adelante, hayan contribuido a su formation. 

Entre las muestras recogidas en el desmonte de la mina, se encuentra 
una en la que el caracter brechiforme no esta Hmitado a la matriz, sino 
que se extiende a la pirita de cobre, que, en pedacitos angulosos, se 
halla dentro de la caliza 6 de una masa calcareoferrifera con inclusiones 
de granitos de cuarzo. 

El destrozo de la Pirita ha sido producido, probablemente, por pre- 
sion (formacion de la montaiia) y la masa calcarea proviene de la des- 
composicion de un agregado cristalizado de granate y epidota (asociado 
de biotita y dorita) que todavia se deja conocer en forma de granitos, 
dentro de la masa calcarea 

La presencia de ese agregado de granate y epidota, que incluye cris- 
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tales de hierro magnetico y granitos de cobre, hace suponer procesos 
metamorficos posteriores a la formacion de la Diorita (metamorfismo 
regional). 



El criadero de Cunuputu (con Pirita de cobre y de hierro), se encuen- 
tra tambien dentro de roca dioritica y pizaria anfibolica intercaladas 
entre Gneis (rumbo NS, inclinacion hacia naciente). La pizarra anfibolica 
pasa a diorita (6 Gabbro diorita) constituida casi exclusivamente de 
indivtduos muy grandes de Anfibol fibroso, de color gris verdoso y ne- 
gro, con inclusiones de Pirita de cobre, Hierro magnetico y otros mine- 
rales metalicos. 

En contacto se encuentran masas de grano muy grueso, de biotita, 
cuarzo y feldespato triclinico, con aspecto de filones pero sin salbandas, 
en los cuales el Anfibol esta transformado en Epidota (con inclusion de 
Pirita de cobre). Como productos de descomposicion pueden citarse la 
Clorita y Espato caliza. 



En la mina Cuchkorral, que queda casi en la prolongacion del cria- 
dero anterior, existen las mismas rocas, a las que se asocian filones de 
granito aplitico y pegmatitico, en cuyo contacto se halla una zona de 
gran espesor de Epidota, producto de metamorfosis de Anfibol. 

A juzgar por la posicion del pique y chiflon de explotacion, el cria- 
dero (Pirita de cobre, de hierro, Hierro magnetico y (?) Chalcosina), debe 
encontrarse en esta zona de contacto. 



Criadero de Tanm — El caracter geologico de la region consiste en un 
alternado de pizarras anfibolicas, rocas dioriticas y gneis, con filones de 
pegmatita cruzando el terreno. 

El afloramiento del filon, entre pizarras anfibolicas, se manifiesta por 
gran cantidad de Hierro magnetico, en su mayor parte cristalizado, em- 
butido irregularmente en un agregado cristalino de cuarzo y biotita con 
poco feldespato 6 concentrado entre el mismo agregado de minerales en 
fajas de poco espesor, que se asemejan a verdaderas estratas. 

He tenido ocasion de entrar en la mina en momentos en que la 
habian desaguado pareialmente, — llegando a io m. de profuudidad. El 
yacimiento se presenta como un filon perpendicular, de 3 a 4 metros de 
espesor, que se destaca bien por su color claro. Como su rumbo es el 
de las pizarras anfibolicas (mas 6 menos N a S) parece estar interpuesto, 
pero no he podido constatar salbandas fijas, pues de ambos lados parten 
ramificaciones que dificultan la observation. 

El filon esta constituido por un agregado muy grueso de cuarzo, 
feldespato triclinico y biotita (transformada en clorita hojosa) en propor- 
ciones muy variables, hasta encontrarse masas considerables, enteramente 
compuestas de feldespato, de biotita 6 de cuarzo. 



I 
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Algunas muestras dejan conocer una transicion a un material diori- 
tico con anfibol, de grano mas finb, pero se hallan tambien fragmentos 
de diorita redondeados 6 angulosos dentro del agregado grueso. 

La formacion es identica a la que ha sido descrita para el yacimiento 
de la mina « Mercedes*. 

Toda ganga contiene, jrregularmente diseminados, piritas de cobre 
(aurifera) y de hierro magnetico, incluidos en cuarzo, feldespato y mica 
6 concentrados, pero siempre mezclados con cuarzo, feldespato 6 mica. 
Segiin se ve en el material acumulado en la cancha, hay hierro magne- 
tico, en grandes masas casi homogeueas, con pocas inclusiones de pirita de 
cobre, notandose estratificacion en algunos trozos. A veces los trozos tie- 
nen en la superficie un color algo rojo, producido por la precipitacion de 
cobre dentro de las aguas vitriolizadas. 

Las piritas de rob re y de hierro se hallan en masa 6 cristalizadas, pu- 
ras 6 mezcladas, pero siempre con inclusiones de hierro magnetico cristali- 
zado, que no falta tampoco dentro de la Pirita de hierro. En com para - 
cion con el yacimiento Tio, hay Piritas de cobre en mayor cantidad y 
men os mezcladas con hierro magnetico. 

. El cobre abigarrado parece ser escaso, pero no he podido constatar la 
existencia de la Cuprita que algunos afirman. 

Como productos de descomposicion puedeu ser citados: la Covelina, 
en incrustaciones sobre pirita de cobre; los Vitriolos de cobre y de hierro; 
la Malaquita, la Azurita, el Crisocola, etc. 

Merece mencion la inclusion de pequenos cristales sueltos de actino- 
lita (6 Tremolita), dentro de piritas de cobre y de hierro, con impresiou 
clara de sus caras, en estos minerales. Ademas se halla Epidota. 

En cuanto a la sucesion genetica de los minerales metalicos, debo 
hacer constar que el hierro magnetico se halla en octaedros sueltos bien 
formados y completamente embutidos (con impresion de sus caras) den- 
tro de piritas de cobre y de hierro en masa, por lo que su formacion 
debe ser pues, anterior a estas. 



En el afloramiento del yacimiento principal de la mina Tio, se nota 
Pizarra anfibolica (con Biotita) y rocas dioriticas intercaladas eutre gneis 
gris (biotitico) con Granate. ITn filon de pegmatita, de gran espesor, esta 
situado pocos metros al naciente de la pizarra anfibolica. Del lado po- 
niente de la pizarra anfibolica se halla una roca cuarcftica con Hierro 
magnetico, parcialmente estratificada. Mas al pouiente sigue Gneis y luego 
otra vez roca cuarcftica con hierro magnetico (Gneis metamorfoseado por 
impregnacion?) 

Algunas Calizas grauulosas aflorati cerca del yacimiento, pero sin 
que sea posible fijar sus relaciones estratigraficas con el yacimiento. 

Como los labores de la mina eran inaccesibles, mis investigaciones 
tuvieron que limitarse a la revision de las rocas tal como las encontre, 
y (jue son las siguientes: 



r. 
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1) Diorita, de grano muy grueso, compuesta de Anfibol, Feldespato 
v Biotita. 

2) Agregados, tambien de grano muy grueso, de Cuarzo, Biotita, 
Granate, Anfibol y Plagioclasa. 

3) Agregados de Epidota con Anfibol. 

4) Agregados de Actinolita (6 Tremolita) cou Granate y Cuarzo. 

5) Agregados de Granate en niasas 6 cristalizados, cuarciferos, con 
Epidota. 

6) Silimanita en agregados macrocristalizados con Granate, Cuarzo, 
Feldespato, etc. 

7) Pegmatita en contacto con un agregado de Hierro magnetico y 
Pirita de cobre, y 

- 8) Pegmatita en contacto con Cuarzo, que contiene Pirita de co- 
bre. 

Todas estas rocas (excepto la Pegmatita) tienen inclusiones de pirita 
tie cobre y hierro magnetico, irregularmente distribuidas, predominando este 
ultimo, casi siempre cristalizada en octaedros. 

El yacimiento de Tio tiene, pues, una composicion mineralogica que 
nos permite considerarlo como producto de metamorfismo regional 6 de 
metamorfismo de contacto, causado por granito. 

El metamorfismo de contacto ha actuado en el yacimiento de Cuchi- 
corral, transformando la pizarra anfibolica en epidota, en la zona de con- 
tacto, cosa que he observado tambien en un pique de ensayo situado 
cerca de legua y media al norte de Tio, en la chacra de Angel Sanchez 
(pueblo San Agustin), donde un filon de pegmatita ha metamorfoseado. 
de la raisma mauera, pizarra anfibolica en epidota y granate que contiene 
pequefia cantidad de cobre nativo, cobre sulfureo y pirita de cobre. 

Pero los mismos efectos ha producido el metamorfismo regional, 
porque las calizas granulosas de la Sierra de Cordoba, con pizarras anfi- 
bolicas en contacto, intercaladas entre gneis, contienen igualmente, en 
la zona de contacto, Epidota, Granate junto cou Wolastonita, Vesubiana> 
Actinolita, y, muchas veces, ademas, Piritas de cobre y de hierro, Hierro 
magnetico (titanifero), y Hierro titanico, sin que se pueda constatar la 
presencia del Granito. 

Respecto a la procedencia de los minerales metalicos, ninguna de las 
teorias actuales — nos da una explication satisfactoria. 

Si sobre la base de mis observaciones fragmeutorias, es permitido 
intentar una explicacion de la formation de esos yacimientos, emitire la 
siguiente opinion: 

Es de suponer que los minerales metalicos se hayan formado como 
secreciones magmaticas en las dioritas, las que luego se transform aron en 
parte en pizarras anfibolicas. En seguida los minerales fueron lixivados 
(extraidos), ya sea por el metamorfismo regional 6 por la accion eruptiva 
del granito y de la pegmatita, siendo depositados en filones, 6 por infil- 
tration, en las pizarras cristalinas 6 tambien en los marmoles. 

Es probable que la concentration empezo ya durante la metamorfo- 
sis regional, entrando despues en accion el granito con sus agentes mi- 
neralizadores. 
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Falta decir que en la Sierra de Cordoba se hallan tambi£n verdade- 
ras vetas de cuarzo cuprifero (con pirita de cobre, cobre abigarrado y 
chalcosina); por ejeraplo, en la falda oriental de la Sierra Alta en: La Ra- 
mada, Cerro Colorado, cerca del pueblo El Sauce, departamento Calamu- 
chita), Santa Maria y San Antonio (cerca de Reartes), Quimbaletes, San 
Ignacio, Rosario (La Punilla y Cruz del Eje). pero en ellas prevalecen, 
por lo comun, la galena y la blenda, las que faltan completamente en 
los yacimientos antes mencionados. Como los minerales de cobre pare- 
cen aumentar cuando mas cerca de las vetas se hallan las pizarra? anfi- 
bolicas. puede admitirse que ellos han sido extraidos de las pizarras y 
luego depositados en los filones. junto con minerales de plomo, etc., cu- 
yas disoluciones trajo el granito, desde grandes profundidades. 



4. VETAS DE WOLFRAMITA 
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4. CRIADERO DE WOLFRAMITA 



En la Sierra de Cordoba se conoce la Wolframita desde hace ya va- 
rios decenios, habiendo sido el Dr. Brackebusch el priraero que la cons- 
tato (7 decenio del siglo pasado) en el desmonte de una antigua mina, 
hoy llamada «San Ignacio>, situada en la Quebrada de la Viuda, cerca 
de Chaquinchuna, dep. San Javier. Pero recien en las proximidades del 
ano 1890 el descubrimiento de varias vetas , en el Cerro de la Puerta 
dep. Calamuchita, llamo la atenci6n (por indicacion del autor de este 
trabajo) sobre este mineral y did motivo a su explotacion. Una vez co- 
nocido el mineral y su alto valor comercial, las serranos se empenaron 
en su busca, encontrandole en varias otras partes. 

Casi todos los filones dieron al principio un muy buen resultado por 
la gran concentracion del mineral en la zona superior, pero apenas lle- 
garon los labores a una profundfdad de 30 m. este disminuyo conside- 
rablemente. 

Hasta hoy no han sido ejecutados trabajos formales para conocer 
los yacimientos en profundidad. 

Damos enseguida una breve description de los principales filones: 

/) Los filones del Cerro de la Puerta — al poniente del pueblito Rio del 
Sauce, dep. Calamuchita, sobre los cuales se han establecido las minas 
«San Virgilio> < Santo Tomas» « Fischer* y < Santa Barbara*. 

La mas importante de ella ha sido la <Virgilio», en la costa del 
Arroyo de la Puerta. La veta de cuarzo (en masa 6 cristalizado) tiene 
en la superficie un espesor de 0,50 m. ensanchandose haLsta diez y mas 
metros a la profundidad de 30 m. Su direction es casi de Norte a Sud 
con una inclination de cerca de 50 hacia el Este que aumenta en pro- 
fundidad, y esta intercalada entre Gneis. Su longitud total es de 1500m. 
aproximadamente, perdiendose poco a poco al Norte entre Gneis y al 
Sud en el granito del Cerro Aspero, donde penetra. 

El Gneis (gris en ojos) del pendiente es continuo, siendo cruzado 
solamente por algnnas guias de cuarzo. 

Por lo comiin, el filon esta separado de la salbanda por una zona 
de mica de espesor variable con position vertical de sus hojas. 

En el yaciente falta la salbanda, y el gneis esta destrozado en un 
ancho de mas de 10 m., formando pedazos que han sido cementados por 
la ganga del cuarzo, que ha penetrado entre el los. Pero este destroza- 
miento disminuye, segun se dice, en profundidad. 

La Wolframita acompafiada de varios minerales, entre los cuales la 
mica no falta nunca, se halla dentro del cuarzo en trozos considerables 
raras veces cristalizado parcialmente. El mineral asociado mas abun- 
dante es la Apalita, que se encuentra en masa. 

Ademas se encuentran, pero muy irregularmente distribuidos Espato- 
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fluory Topacio (los dos muy escasos), Margarita (con fluor), Pirita de cobre 
un sulfuro de bismitto y de cobre (Wolfsbergita) dentro de pirita de co- 
bre; covelina, molibdenita muy escasa y como producto de descomposicion, 
crisocola, demidorita, icoiframato de cobre. estilpnosiderita de cobre, ocre de molib- 
deno y malaquita, azurita, Umonita, etc, 

Como ya he dicho, la veta se ensancha considerablemente en pro- 
fundidad. coincidiendo este aumento de espesor con una dismimicion de 
Wolframita. 

Los labores de la mina Fischer, situada en el angulo formada por dos 
arroyos Aspero y del Rodeo de los Caballos. se encuentran sobre vetas 
paralelas de cuarzo de espesor muy variable (desde algunos centimetros 
hasta un metro) interpuestas entre gneis 6 pizarras liornblendiferas ha- 
biendo dado pocos resultados. 

Notable es que tanto la pirita de hierro cristalizada en cubos, como 
la Wolframita se transforman en Hematita 6 Limonita. 

Se halla la Wolff amita parcialmente cristalizada en cuarzo cavernoso. 
Ademas hay marcasita. 

Un fil6n de cuarzo situado cerca de cinco cuadras mas al naciente, 
tiene cierto i uteres cientifico por transformarse en pegmatita cavernosa 
con cristales de cuarzo y ortoclasa en drusas, a la vez que desaparece la 
wolframita. 

Las vetas de la mina Santo Tomds de un espesor que llega a 0,50 m. 
situadas cerca de una legua al Oeste de San Virgilio pertenecen al gra. 
nito (con las dos micas). 

En la salbanda del cuarzo hay una capita de mica con hojitas per- 
pendiculares al cuarzo. En la zona del contacto el granito por escasez 
de feldespato tiene caracter de greisen. La wolframita es escasa. 

Los mineral es asociados que pueden citarse son: la Apatita, la Fluo- 
rita, la Molidenita y la Pirita de hierro. 

Las vetas de la mina Santa Barbara representan los dos tipos ante- 
riores, saliendo ellas (con rumbo NNE a SSO) del granito para entrar 
en pizarras horn blendif eras. En la ganga hay material pegmatitico ycon- 
tiene poca wolframita. 

Tres leguas al sud de la mina « Virgilio*, en la orilla de un afluen- 
te del arroyo Rodeo de los Caballos, queda la mina vCaracus* (en gra- 
nito?), 

2) hos filones de la Sierra de Guasapampa estan situados en la falda 
oriental de la sierra, cerca de Autf, al poniente de la quebrada del Po- 
trerito. 

Cuando visite la region se conocian dos filones. El principal, de un 
espesor de 1 m, corta casi en angulo recto, con rumbo poniente a na- 
ciente y con fuerte inclinacion hacia el sud, el Gneis (rumbo SSE a 
NNO) y bancos de granito, intercalados entre gneis. Guias de cuarzo 
corren paralelas a la veta principal 6 empalman con ella. 

Como en la mayor parte de las vetas que ya hemos mencionado, 
aqui tambien hay una faja de mica en la salbanda. El cuarzo en masa 
6 cristalizado contiene mucha Turmalina (cristalizada) distribuida por 
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toda la ganga. La Wolframita se halla escasamente diseminada en tro- 
zos pequeiios; pero mas escasa aiin es la Srheelita. 

La veta tiene un largo de varios cientos de metros. Hacia el oeste 
cruza un dep6sito de caliza granulosa, intercalado entre gneis y pizarra 
anfibolica (con pizarra talcftica) asociandose entonces, en este punto & 
la turmalina, el Espa/o cdlcico ferrifero, que ha sido producido evidente- 
mente por la accion de las soluciones mineralizadas que formaron la 
veta, sobre la caliza granulosa. 

En toda la region se notan raj ad ur as vacias que cruzan, casi para- 
lelamente a la veta, las pizarras cristalinas y el granito. 

Pocas cuadras mas al norte, otra veta, tambien muy pobre en Wol- 
framita, esta intercalada entre Gneis. 

3) En la mina «Brillan/e» en el Mogote, cerca de una leguay media al 
norte de Ojo de Agua, departamento Las Minas, hay dos labores. Una, 
situada al naciente, se encuentra sobre un filon de cuarzo intercalado 
entre gneis, con rumbo SSE a NNO y con inclination de 25° hacia el 
naciente, hallandose en ese pendiente un panizo de roca granitica 6 
pegmatitica descompuesta, cruzado por guias de cuarzo y semejante al 
que ha sido constatado en los filones galeniferos del departamento Las 
Minas. Ademas de la Wolframita, que es muy escasa, han sido obser- 
vados: la Galena y Viritas de hierro v de robre. 

Una cuadra al oeste, una veta de cuarzo muy compacto, de un es- 
pesor de 1 m, corta casi horizontalmente el gneis (rumbo NNO) aflo- 
rando en parte e inclinandose al parecer hacia el poniente sud. Esta 
veta represents muy probablemente, la prolongation de la anterior. En 
la parte media, en parte desaparecida por la erosion, hay un bajo, de tal 
modo que la forma de la veta en conjunto, es la de una montura. 

Tanto el panizo como la faja de mica en la salbanda, faltan. 

Entre los minerales me tali cos asociados he podido constatar s61o 
dentro de cuarzo y junto con Sulfuro de cobre, vetitas finas de un Fluo- 
carbonato de bismuto, compacto de color verde claro (por contenido de co- 
bre); el mismo mineral que halle en la mina «Los C6ndoies», provincia 
de San Luis. 

4) La mina San Ignacio en la Quebrada de La Viuda cerca de Cha- 
quinchuna, departamento San Javier, esta situada sobre un filon de 40 a 
70 cm. de espesor que cruza, con direction SSO a NNE y con manteo 
de 20 , un gneis dirigido de N a S. 

La salbanda de mica falta en el. La Wolframita que se halla en ni- 
dos irregulares dentro de cuarzo, disminuyo considerablemente en pro- 
fundidad. No hay Galena. 

5) Otros halla zgos de Wolframita. Un in teres cientifico especial tiene la 
existencia de Wolframita en la mina < Argentinav, departamento Las Mi- 
nas, que hemos descrito como un criadero plomoargentifero tipico. Aqui 
aparece Wolframita junto con Turmalina en el afloramiento del filon 
cuarcitico muy cerca de la salbanda. 

No se puede notar una separacion entre la parte galenffera y la que 
contiene Wolfram, formando el cuarzo un solo cuerpo. 
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El mismo caso se reproduce en un filon que he descubierto en Pie- 
dras Blancas, departamento Rio 4°, donde al lado de un filon galenifero 
y en, inmediato contacto, se halla, dentro de la misma ganga cuarcitiea, 
.Wolfram ita. 

CARACTKRES GeNERALES DE LAS VETAS DE WOLFRAMLTA 

« 

Los filones se encuentran en su mayor parte dentro grandes tifones de 
granito (con dos clases de mica, pero con predominio de la Muscovita) 
cerca de ellos, dentro de pizarras cristalinas (predominante: Gneis), 6 a 
1$ vez en el granito y en las pizarras, cruzando las ultimas 6 interpues- 
tas entre ellas. Tanto el runibo como la inclinacion es variable. 

La ganga esta compuesta, casi exclusivamente, de cuarzo en masa, 
raramente cristalizado. En la salbanda hay, en la mayorfa de los casos, 
una capa de mica (con fluor), cuyas hojas son perpendiculares al piano 
de la salbanda. 

La Wolframita se halla en masa de tamafio variable, (desde granos 
hasta pedazos de 0.3 cm3 ) diseminada por toda la ganga o mas concen- 
trada cerca de la salbanda. 

Los minerales asociados son: 

Mica de sodio y de potasio |(con fluor), Ortociasa, Margarita, Tof>acio, 
Turmalina, Espato fluor, Apatita, Scl/eelita, Fluocarbotiato dc bismuto, Sul/itro de 
bismuto v de cohre (Wittichenita?) Moiibdctiita y Covelina, Piritas de cobre y de 
hierro, Marcasita, Galena, y como procluctos secundarios: Wolframato de co- 
bre, Demidoicita, Malaquita, Azurita, Crhomla y Lhnonita, Hematita\ de los ma.s 
escasos entre los no metalicos son el Topacio y el Espato fluor, debiendo 
hacer notar que hasta hoy no ha sido encontrada la Casiterita. 

En comparacion con los filones de la Sierra de San Luis que se en- 
cuentran principalmente en filitas, venios que su riqueza en Wolfiam 
parece ser inferior. 

La formacion de los criaderos es debida a la erupcion del granito, 
durante la cual, 6 poco despues, han salido aguas termales mineraliza- 
das y preferentemente siliceas. 

Los yacimientos estan relacionados geneticamente con los de galena 
argentifera, pero posiblemente son de anterior formacion, representando 
estos, probablemente, la ultima fase de la accion eruptiva del granito en 
que dominan las soluciones mineralizadas carbonicas: 



5. VETAS DE ANTIMONITA 

6. TACIMIENTO DE CROMITA 

7. TACIMIENTO DE MINERAL 

DE MANGANESO 
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5. VETAS DE ANTIMONITA 



La Antimonita se halla muy cerca del pueblo La Higuera, dep. Cruz 
del Eje, pocas cuadras al naciente, del lado sud de las lomas por las 
que sube al camino a Soto y antes de llegar a la cumbre. 

Ha si do hallada en un fil6n de cuarzo con direction N O a S E e 
inclination hacia el naciente. En el contacto con el filon hay un deposito- 
de caliza granulosa cruzado por filoncitos de cuarzo e impregnado con 
este. Al naciente aparece el Gneis y la Pegmatita. 

La Antimonita contenida en nidos en el cuarzo y acompanada de 
de Estibliia, parece hallarse en cantidad muy pequena segun lo deduce 
de reconocimientos muy superficiales. 

Ademas, segun el sefior Gassmann, la Antimonita se halla en la mi- 
na «Juana*, (cerca de la mina <San'Igtfacio», 'San Esteban>, dep. Cruz, 
del Eje), igualmente en pequena cantidad. 

6 YACIMIENTO DB CROMITA 

En el lugar denominado El Pantanillo, Calmayo, cerca de Soconcho 
dep. Calamuchita, sale a la vista un deposito de serpentina salpicada con 
particulas de Cromita. 

No han sido efectuados ni pozos ni piques de reconocimiento. 

Del ancho del banco de serpentina no se tiene constancia, por ha- 
llarse cubierto de aluvion. 

El sefior Miguel Pereyra, en Calmayo, puede indicar el lugar del 
monte en que se halla la serpentina. 

7 YACIMIENTOS DE MINERAL DE MANGANESO 

Estos yacimientos de los cuales hemos hablado en el capitulo sobre 
♦Especies minerales* no tienen ninguna importancia practica ni se pres- 
tan para una explotacion en gran escala. 
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Calizas granulosas (mArmoles). 

Granitos. 

Gneis. 

Serpentina y asbesto. 

MelAfiros y basaltos con sus tobas. 

Andesitas con sus tobas. 

Areniscas. 

Dep6sitos calcAreo-arcillosos (tosca). 

Feldespato, cuarzo. mica y berilo. 

espato fluor. 

Taxco. 

Caouna. 

Yeso. 

Espato islAndico. 

tlerra de infusorios. 

Ceniza volcAnica. 

Sal com un. 



— *3 X - 



II 

YACIMIENTOS DE OTROS MINERALES 
Y ROCAS DE APLICACl6N 



1. calizas granulosas (vease pag. 48) 

2 GRANITOS 

Los Granitos forman, como ha sido dicho, uno de los constituyentes 
principales de la Sierra de Cordoba. 

Es una roca eruptiva (*) compuesta de feldespato cuarzo y mica, 
pudiendo ser esta ultima Biotita (mica negra 6 parda) 6 Muscovite, (mica 
blanca). A ellos se asocian, a veces, otros minerales (Magnetite, Turma- 
lina, Granate, etc.) y en particular Anfibol y Augita, estos dos en colum- 
nitas 6 pequeiios granos, de color negro 6 negro verdoso. 

Como variedades se distinguen: 1) Granito biotitico (6 Granitito) con 
feldespato, cuarzo y biotita. 2) Granito biotitico-anfibolieo, con feldespato, 
cuarzo, biotita y anfibol. 3) Granito anfibolico con feldespato, cuarzo y an- 
fibol. 4 ) Granito augitico, con feldespato, cuarzo y augita. 5) Granito mus- 
covitico-biotitico con feldespato, cuarzo, biotita y muscovita, y 6) Granito 
mwcovitico, con feldespato, cuarzo y muscovita, cuyas variedades de gr&no 
muy grueso, llamado « Pegmatite » he tratado en un capftulo separado. 

La estructura es granulosa y completamente cristalina. 

Su peso especifico varia entre 2,50 y 2,73. 

Como tipo de composici6n quimica se considera, segiin J. Roth: 

Si O* 72 o/ o Al* 03 16%, Fe> CM y FeO 1,5 7 C CaO 1,5 %; Mg O, 0,5%; 
K* O 6,5 o /o ; Na *0 2,5 %. 

El contenido de SiO 2 (silice) varia entre 82 y 67 % segun la canti- 
dad de plagioclasa, biotita, anfibol 6 augita. 

Los granitos se hallan en bancos intercalados entre otras rocas 6 en 
forma de grandes macizos («tifones») 6 como filones (vetas, diques). 

Los que estan principalmente sujetos a la descomposici6n son los 
granitos de grano grueso, que se deshacen en arena y en gravas. El 
feldespato forma caolina (6 tambien Epidota); la biotita y el anfibol su- 
ministran a veces clorita y serpentina. El cuarzo, y por lo comun tam- 
bien la mica, experimentan solamente una destrucci6n mec&nica. 

La descomposicion se facilita por su estructura en bancos y por ra- 
jaduras perpendiculares u oblicuas a ellos, que determinan la formacion 



(*) Estos apuntes descriptivos de las rocas y minerales de este capftulo, se anaden con el 
objeto de instruir brevemente, y desde el punto de vista industrial, & aquellos para quienes no in- 
terna una detallada descripci6n cientffica. 
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de bloques mas 6 menos cuadrados y cuya progresiva destruction los 
hace aparecer como formando amontonamiento de bolsas de lana. 

La disposition en bancos y las rajaduras favorecen, naturalmente, en 
alto grado la explotacion pero tambien pueden ser perjudiciales cuando 
se hallan en gran cantidad y se trata de sacar grandes bloques. 

Algunos granitos tienen cierta clase de cruceros ocultos, producida 
talvez por la presion y el modo de enfriamiento, y que los picapedreros 
aprovechan para partirlos. Estos cruceros reciben el nombre de «filones 
maestros*. 

Su aplicacion como piedra de ornamentation, de construction 6 como 
adoquines, es bastante conocida, 

El coeficiente de resistencia a la presion es, en termino medio, de 
1200 kg. por cm 2 ; pudiendo aumentar hasta 2200 y disminuir hasta 
500 kg por cm 2 . 

El coeficiente de resistencia a la traction es de 30 kg. por cm 2 . 

La resistencia a la action de los agentes atmosfericos es grande, es- 
pecialmente cuando esta pulido. 

La porosidad y el desgaste por frotamiento son muy pequenos. 

Los colores son constantes y a veces de grandes efectos y a este 
respecto es digno de mencionarse el Rapakin'i de Finlandia; un granito 
biotitico anfibolico, con feldespato rojizo, a veces radiado de plagioclasa 
verde. 

Los granitos explotados en la Sierra de Cordoba, pertenecen a la 
Sierra Chica y a la Sierra del Norte. Las canteras son: La Calera, y 
entre Casa Bamba y el dique de San Roque, en la quebrada del Rio i.°; 
Jesus Maria; Cosquin; San Francisco La Punilla); Rosario, cerca de Cruz 
del Eje; Los Pozos, cerca de la estacion Avellaneda; Totoral y Quilino. 

Todos son granitos biotiticos y biotitico-anfibolicos (los ultimos par- 
ticularmente en Quilino), de grano medio hasta fino; los de grano mas 
grueso son los de Quilino. 

Los colores snn claros cuando predomina el feldespato y el cuarzo 
bianco, u oscuros agrisados (Calera, Casa Bamba), no encontrandose co- 
lores tintos. 

No conozco ensayos en cuanto a sus propiedades tecnicas, pero in- 
dudablemente son muy resistentes a los distintos esfuerzos que deben 
ser sometidos. Hasta hoy han encontrado aplicacion en las constructio- 
ns, para adoquines, etc. 

3 — GNKIS 

El G net's tiene la composition del granito: feldespato, cuarzo y mica; 
pero se distingue de este por la estratificacion de sus componentes. 

Pueden ser citados como minerales accesorios: el Granate (mucho en 
los de Ochoa), la Turmalina, la Clorita, el Anfibol, etc. 

Su peso especifico es de 2,6 a 2,73. 

Su composition qufmica es muy variable, pero parecida a la de los 
granitos. 

El Gneis se halla a cada paso en la Sierra. 
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La aplicacion tecnica de este mineral se basa sobre la facilidad con 
que puede ser partido en lajas, pero, naturalmente, debe unirse a esta 
cualidad una cierta resistencia a los esfuerzos y al desgaste para que se 
le pueda utilizar para veredas, cubiertas de techos, etc. 

Existen canteras de muy buen material en: La Estanzuela, cerca de 
La Calera, Rio i.°; en Ochoa, cerca de Joccina, camino entre Cordoba y 
San Roque y en San Francisco, Cosquin. 

4. SERPENTINA Y ASBESTO (CRISOTILA) 

Sabido es que el mineral Crisotila (Asbesto de Serpentina, silicato 
de magnesio), no representa mas que la forma fibrosa de Serpentina es 
decir un producto de cierta metainorfosis de esta. Hay que buscar pues 
la Crisotila dentro de la serpentina. 

Hay otras clases de asbesto, que son variedades de la Actinolita 
(Anfibol), que tambien tienen aplicacion. 

La Serpentina tiene una gran propagation como mineral accesorio de 
las calizas granulosas, pero en ellas se halla solamente muy diseminada 
y por lo general mezclada con carbonato de calcio, en forma de manchas, 
nubes y filoncitos verdes; de modo que en las canteras de marmol se 
encuentra, a veces, Crisotila, pero en pequenas cantidades y sin ningun 
valor industrial. 

El primer descubrimiento que llamo la atencion, y que origino algu- 
nos trabajos de reconocimiento, ha sido hecho en El. Balde, cerca de 
Rosario, dep. Cruz del Eje. El sefior A. Gassmann, de Cruz del Eje, puede 
informar sobre ese criadero. 

El yacimiento situado cerca de veinte cuadras al naciente de El 
Balde, esta representado por un banco de caliza granulosa (Marmol) mas 
6 menos serpentinizada, de un espesor total de 5 m., en la que, — princi- 
palmente en dos fajas casi completamente serpen tinizadas pero de pocos 
centimetros de espesor, — se halla crisotila blanca y verdosa de lustre na- 
carados, bajo la forma de filones paralelos a los pianos del banco 6 cru- 
zando este. Las fibras son perpendiculares u oblicuas con respecto a los 
pianos de la caja. 

Las fibras de la segunda clase, por lo comun blancas 6 blanco-ver- 
dosas. nacen siempre de un mineral duro, compacto 6 fibroso, bianco 
algo verdoso (a veces con aspecto de madera petrificada), que forma 
filones. hasta de 3 dm. de espesor, en los bancos de caliza serpentinizada. 
El vulgo lo llama Asbesto duro. 

La diferencia de las dos clases no es absoluta, pasando la una a la 
otra. El mineral fibroso es, a veces, incoloro, recordando a la primera 
vista la Aragonita y permitiendo distinguir sobre las fibras, pequenas 
caras. Su naturaleza se reconoce tratandolo por acido clorhi'drico diluido 
(6 acido acetico), eutonces el carbonato se disuelve facilmente con des- 
prendimiento de acido carbonico, quedando un esqueleto fibroso, de fibras 
paralelas que secadas se caracterizan como crisotila blanca. Su formation 
se explica por la gran cantidad de carbonato de calcio que contiene la 
serpentina. Mientras esta se transforma en Crisotila, el carbonato de 
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calcio al cristalizar envuelve las fibras, produciendose asi el mineral 
fibrose Si la envoltura de carbonato de calcio se disuelve por la accion 
de las aguas, con acido carbonico en disoluci6n, aparecen las fibras de 
Crisotila, pegadas en parte al mineral fibroso. 

El banco de caliza serpen tinizada, con gneis en su yaciente y piza- 
rras anfibolicas en su pendiente tiene una direccion casi de O a E y 
fuerte inclinacion hacia el sud. En direccion al este, el banco pasa a 
una caliza granulosa pura, combiando su rumbo, al parecer, hacia el sud. 

Del punto en que ha sido hecha la excavacion, hacia el O, el banco, 
con las pizarras anfib61icas en su pendiente, continua, pero igualmente 
con cambio paulatino del rumbo hacia el sud y en seguida hacia el este, 
describiendo las estratas una curva. 

Evidentemente existe aqui un sinclinal (cerrado) del terreno arcaico 
linico caso conocido en la sierra hasta hoy. 

En la region comprendida entre el yacimiento y el valle del rio 
Pintos, las pizarras cristalinas con caliza granulosa tienen una inclina- 
cion hacia el naciente, que es la predominante en toda la sierra y la 
misma inclinacion se encuentra al oeste del yacimiento. 

Los trabajos ejecutados sobre el yacimiento no han tenido resultado 
satisfactorio, pues la cantidad de Crisotila extraida es muy insignificante. 
Dada la naturaleza del deposito, que es una caliza granulosa con serpen- 
tinizacion irregular, en mi concepto no hay esperanza de encontrar Asbes- 
to, en cantidad que compense los gastos de una explotacion sistematica. 



Verdadera Serpentina con Crisotila ha sido descubierta, hace pocos anos 
en la falda oriental de la Sierra Alta, en el dep. Calamuchita, del lado 
sud del rio Santa Rosa, cerca de media legua de la estancia de Aniceto 
An tun is. 

Los bancos de serpentina (serpentina de bronzita?) de color verde 
claro 6 verda obscura y con un espesor de 2 a 3 m (en parte mas) estan 
acompanadas de caliza granulosa y rocas anfibolicas; los que corren de 
norte a sud, extendiendose al norte muy lejos hasta Alta Pampa. 

En el punto donde ha sido hecha una excavacion, los filones de 
Crisotila, de color verde nacarado, tienen insignificante espesor que no 
pasa de 2 cm. No habiendo sido ejecutados trabajos serios de recono- 
cimiento, no se puede formar juicio sobre su valor, como tampoco sobre 
la serpentina misma. 

La Serpentina tiene mayor propagacion en la Sierra Chica, donde se 
la conoce bajo el nombre de mdrmol negro. El deposito de mayor impor- 
tancia se halla en el Puesto de la Represa, cerca de media legua al po- 
niente de Alta Gracia, habiendo sido explotado hace algunos anos 
encontrando aplicacion su mineral, en la ornamentacion de la iglesia de 
Lujan. 

El yacimiento acompafiado de marmol es considerable, alcanzando 
cerca de 2 m. de espesor; pero la serpentina tiene el defecto de que en 
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la masa compacta, de color negro verdoso, esten embutidos cristales ho- 
josos de un mineral (Bronzita) que no permite uu pulimento perfecto. 

Como material refractario es excelente, pero se resquebraja y seria 
necesario molerle y mezclarle en seguida con arcilla u otra sustancia, 
para formar ladrillos. 

Otro deposito, probablemente del mismo nivel, se encuentra al sud 
de Alta Gracia, en el Divisadero, cerca de legua y media al noroeste de 
San Agustin. El banco tiene casi 10 m. de espesor y contiene un mi- 
neral anfibolico fibroso, descompuesto en su mayor parte en mineral 
talcitico. 

La continuacion de este deposito aparece mas al sud en el Panta- 
nillo, Potrero de Calmayo (Soconcho), siendo notable la inclusion de 
Cromita. No ha sido efectuado ningun trabajo de reconocimiento. 

A la misma zona de la Sierra Chica, sino al mismo nivel geologico, 
pertenecen los depositos del Mai Paso, situados al lado del camino que 
va de este punto a la Villa Allende y en rio Ceballos, los dos estan muy 
descompuestos pero podran servir tambien como material refractario. 

5 — melAfiros y basaltos 

Estas rocas componen el Cerro Leoncito, estacion Chajan del ferro- 
carril Andino; Los Cerrillos (Rfo 3 ), abajo del Salto; la Sierra de Los 
Condores (Rio 3 ) y el Pungo, cerca de San Jeronimo, La Punilla. Son 
de color oscuro, casi negro, de estructura que pasa de granulosa hasta 
ser casi homogenea. Raras veces se destacan los minerales que la com- 
ponen, como Feldespato, Augita, Olivina (estos dos ultimos los mas 
visibles) y Hierro magnetico. El contenido de este ultimo mineral 
influye sobre la aguja magnetica, segtin lo han constatado, a veces, agri- 
mensores que han experimentado las dificultades consiguientes, (region 
del Rio 3 , cerca de Los Cerrillos). 

Las rocas de Los Condores y del Pungo se presentan en forma de 
bancos que alternan con masas sueltas 6 de poca coherencia, de color 
gris, Colorado, etc. y de aspecto por lo comun descompuestas. 

Al formarse los bancos, la roca estaba en estado de fusion; eran 
lavas que salieron en tiempos remotos, como hoy dia la lava de los 
volcanes, y se derramaron en corrientes como estas, solidificaudose ense- 
guida. Las lluvias que actuaron sobre estas lavas durante su formacion 
y aguas cenagosas cuya produccion ha sido tambien contemporanea de 
las erupciones, formaron entonces, arriba, aquellas masas que se llaman 
« tobas*, Siguieron a las primeras otras corrientes de lavas y tobas, etc. 
y este proceso repetido explica la alternation de bancos de rocas y tobas. 

Muchas veces las rocas estan llenas de cavernosidades producidas 
por gases que se han despreudido de las masas fundidas; en ellas se 
hallan espato caliza y otros minerales (como Analcima, un silicato) que 
se han formado por descomposicion de las rocas. 

De paso sea dicho que asi se han producido los Enhidros y las 
Agatas del Uruguay, en rocas de la misma familia. 
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Una consecuencia de su composicion es que las rocas funden a alta 
tempera tura, formando una masa vidriosa oscura y por esta razon no sir- 
ven para material refractario. 

Su resistencia a la presion es muy alta llegando hasta 3500 kg. por 
centimetro cuadrado. Su tenacidad es una de las mayores observadas 
en las rocas, por lo que su elaboration es dificil. Sus variedades granu- 
losas y compactas (sin cavernosidades) resisten en alto grado a la action 
destructora del aire y del agua. Su peso especifico es mayor que el de 
los granitos variando entre 2,7 y 3,3 (lo mas de las veces 2,8 a 2,9). La 
composicion quimica es, en termino medio: Si O 2 , 50 ° ; Al 2 O 3 , 14 ° ; 
FeO y Fe 2 03, 14 o/ o ; CaO 10 «V ; MgO 5 %; K 2 1,5 '%; Na 2 3,5 ° ; 
y otras sustancias mas. 

En Europa las rocas encuen tran aplicacion en construction de puen- 
tes, fortalezas, fabricacion de adoquines, cubierta de caminos, etc. 

Los Basaltos han sido empleados tambien para la fabricacion de 
botellas. 

Hare notar que el Cerro de Chajan se ofrece por su posici6n (a media 
cuadra de la estacion) para una f&cil y barata explotacion, siendo el ma- 
terial de excelente calidad. 

Los Melafiros de los Cerrillos, Rio 3 , (cerca del Salto), pueden ser 
aprovechados para la construccion del proyectado puente sobre el, como 
tambien en las obras de irrigation de este rio. 

6 — ANDESITAS Y SUS TOBAS 

Son rocas volcanicas, (compuestas de feldespato, anfibol y augita) 
cuya formation es igual a la de los melafiros con sus tobas. Su compo- 
sicion es muy parecida a la de los traquitas y sus tobas, suministrando, 
estos liltimos, la variedad llamada « Trass* que es un excelente material 
para la fabricacion de cemento y por esta razon llamo la atencion sobre 
aquellas tobas que tienen una gran propagation en el cordon occidental 
de la Sierra, cerca de Salsacate, siendo posible que se halle verdadero 
* Trass » entre ellas. Talvez podrian ser utilizadas, mezcladas con cal, etc., 
para elaborar una buena clase de piedras de construccion, como se hace 
en otros paises. 

7 ARENISCAS (PSAMITAS) 

Entre las areniscas (permotriasicas) que forman en algunas regiones 
la pendiente oriental de la sierra 6 islas dentro de ellas, las unicas que 
pueden encontrar aplicacion son las de Sampacho, departamento R104 . 

Las canteras estan situadas a pocas cuadras de la estacion del mis- 
mo nombre, en lomas de poca altura, al Sud del ferrocarril, pero en su 
mayor parte los trabajos estan tan mal dispu estos que la explotacion 
tropieza hoy con grandes dificultades, pues muchos de ellos no son mas 
que pozos sin salida. Las areniscas en bancos de poca inclination, son 
de buena calidad, cuarciticas de diferentes granos, de color claro en ma- 
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yor parte muy duras, el cemento es silfceo 6 arcilloso. Como mate- 
rial de construcciones, adoquines, etc., es inmejorable. Las variedades 
de grano muy fino son empleados tambien como piedra de afilar: 

Ignoro si se han efectuado ensayos referente a las propiedades re- 
fractarias que a mi juicio poseen. 

Las lomas mas al poniente de Sampacho, tambien bastante cerca del 
ferrocarril, estan muy probablemente constituidas de las mismas are- 
niscas. 

A la misma formaci6n pertenece el Cerro Suco, pocas leguas al Nor- 
te de Sampacho, donde tambien hay canteras. 

En el pendiente occidental de la Sierra del Norte, las areniscas 
constituyen la Sierra de Ambargasta 6 mejor dicho la de Retiro (prov. 
de Santiago del Estero), Estas son de muy buena calidad, (parecidas a 
las de Sampacho) y es probable que algiin dia encuentren aplicacion. 

8 dep6sitos calcAreo-arciixosos 

Entre los depositos puramente calcareos, ademas de los de caliza 
granulosa (Marmol) que ya he tratado, uno solo merece mencion del 
punto de vista practico y es el que esta situado en el valle de Guasa- 
pampa (cordon mas occidental de la sierra) poco al Sud del pueblito 
del mismo nombre. Se extiende varias cuadras y su espesor alcanza en 
termino medio im, Es una caliza muy pura y compacta. 

En otra parte hemos hablado de depositos calcareo-arcillosos, cono- 
cidos bajo el nombre de <Tosca» y que sirven para la elaboration de 
cales hidraulicas. El defecto principal que tienen todos estos depositos, 
para la fabrication de cal hidraulica, consiste en la variation de su cons- 
titution mineralogica y cuando esta es constante, lo que sucede en uno 
que otro banco, su espesor es siempre demasiado insignificaute para una 
explotacion en gran escala, de tal modo que una industria basada sobre 
su explotaci6n no puede tener sino una importancia local. 

En el capitulo arriba citado hice mencion de un deposito de tosca 
que se halla en la orilla del Rio 3°, cerca de los cerritos (abajo de El 
Salto) que merece ser analizada quimicamente, dada su posible aplica- 
cion en las obras de riego de este Rio, que iududablemente algiin dia 
•se llevaran a cabo. 

9 FELDESPATO, CUARZO, MICA Y BERILO COMO COMPONENTES 

DE LA PEGMATITA 

Con el nombre de Pcgmatita se clasificauna variedad de granito de 
grano muy grueso, compuesto esencialmente de feldespato, cuarzo y de 
mica. 

El feldespato es en mayor parte un feldespato potasico, pero muchas 
veces esta mezclado con el sodico, mezcla que ya se manifiesta a simple 
vista por un estramiento sobre los cruceros. Es de color bianco, gris, 
rojizo, rajo parduzco, etc. La mica es casi siempre mica potasica, inco- 
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lora, blanca, algo rojiza, parduzca 6 verde & veces manchada por mine- 
rales de hierro (manchas rojizas) 6 de manganeso (manchas negras). 

El cuarzo, que predomina casi siempre, es compacto 6 forma drusas 
de cristales; su color es bianco 6 rosado, etc. 

Los minerales accesorios son: la Turmalina, el Berilo, el Granate, el 
Topacio, la Apatita, la Hematita, la Polianita, la Triplita y la Columbita 

La propagacion de la Pegmatita es muy grande y se encuentra ya 
en forma de filones cruzando el granito y las pizarras cristalinas, ya en 
forma de mantos interpuestos entre esas rocas, ya en grandes macizos 
irregulares (tifones). Encuentran su mayor desarrollo en la Sierra Alta 
(Gigantes, Sierra de Achala, Champaqui), en especial en su falda oriental. 

La distribution del cuarzo, feldespato y mica, es muy variable de 
manera que solo tienen un valor industrial aquellos depositos en que se 
encuentran masas de cuarzo, mica 6 feldespato que alcanza un tamafio 
considerable. 

Lo mas facil seria la exploration dei cuarzo que, en inmensas, ina- 
gotables e inmejorables masas, forma un sinnumero de « Cerros Blancos* 
distribuidos por toda la sierra, algunos muy cerca de las vias ferreas, 
como sucede en la parte austral de la sierra con el Cerro Blanco situa- 
do en las proximidades de la estacion de Chajan, y en la parte septen- 
trional para los Cerros Blancos de La Hoyada, de San Roque, del Mallin, 
etc., poco distantes del ferrocarril Cordoba — Cruz del Eje. 

La explotacion del feldespato tropezaria con mas dificultades, como 
sucede en todos los paises que lo benefician, debido a la circunstancia 
de que este mineral se halla muchas veces en nidos de irregular distri- 
bucion, dentro de la pegmatita. En algunos casos, como nos lo ensena 
la experiencia hecha en otros paises, estos nidos pueden ser tan limitados 
que no dan ni para pagar los gastos de explotacion, mientras que en otros 
alcanzan proporciones gigantescas. 

La composition quimica detallada del feldespato, todavia no ha sido 
determinada, pero es conocido su caracter como feldespato potasico (Or- 
toclasa y Microclina) y satisface en alto grado a las exigencias de las 
industrias que lo utilizan, Su pequeno contenido de sodio por estar 
mezclado con feldespato sodico, no sera un inconveniente. 

Los dep6sitos mas aptos para ser aprovechados son los de la falda 
de la Sierra Alta, que quedan cerca del ferrocarril y en particular los de 
los Cerros Blancos, donde el mineral se halla junto con el cuarzo en 
masas grandes, faciles de explotar. 

Pero es bueno tener presente, segun se desprende de la experiencia 
hecha en otros paises, que solamente una empresa que disponga de mu- 
chas canteras trabajando en gran escala puede obtener resultados, alimen- 
tando con regularidad, por ejemplo, una fabrica de porcelana. 

La Mica es hasta hoy el tinico compuesto de la pegmatita, que se 
explota. Como es muy comun, se han hecho en varias partes de la sie- 
rra, excavacioncs con el fin de extraerla, pero como su valor comercial 
depende en primer lugar de su calidad y es diffcil encontrar reunidas las 
condiciones exigidas por el comercio, pocas son las minas que han dado 
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buen resultado y todavia trabajan, como las de Alta Cordoba y del Po- 
trero de Garay. Las hojas no deben ser razgadas, rajadas ni muy raan- 
chadas, y ademas deben ser duras. 

Creo que, en general, se puede decir que los filones que tienen cuar- 
zo y feldespato mas 6 menos en cantidades iguales, como es el caso en 
la mayor parte de los filones situados en el granito, poco se prestan 
para una explotacion lucrativa, encontrandose en mejores condiciones 
los que cruzan las pizarras cristalinas 6 estan interpuestos entre ellas, y 
los que se componen en su mayor parte de cuarzo. En esta clase de fi- 
lones, la mica se halla, generalmente, mas concentrada en hojas grandes 
en la parte del filon cercana a la pizarra cristalina (Gneis etc.) y reune 
entonces cualidades superiores, resultando capaz de competir con las me- 
jores clases de otros paises, como ha sido comprobado. 

Entre los minerales accesorios de la Pegmatita arriba mencionados, 
es de valor el Berth que no falta en ninguno de los mencionados cerros 
blancos (de La Hoyada, del Mallin, de San Roque, de la Pampa de San 
Luis, etc.) formando, en parte, cristales gigantescos, que constituyen en 
su conjunto, nidos de varios metros de largo y hasta im.de ancho. 

El Topacio se halla escasamente en el arroyo Mallin (estancia de Busto), 
pero no se conoce todavia la roca en que se encuentra. 

De gran importancia seria una investigacion de las arenas de los 
arroyos y rios que cruzan pegmatita y granito, con objeto de constatar 
si ellas contienen minerales con elementos raros (de Uranio, Torio, Lau- 
tano, Cerio, etc. y de Litio, Cesio, etc,) los que hasta hoy no han sido 
constatados, si se exceptua la Ortita. 

IO.— YACIMIENTOS DE FLUOKITA (Espato fluor) 

Los filones de fluorita de importancia industrial por encontrarse el 
mineral en considerables masas, se hallan en la falda de la sierra Acha- 
la, cerca de 20 kilometros al SO de San Roque, entre el arroyo de San 
Roque y el de Los Chorrillos (6 arroyo Melambo) en la region de con- 
tacto del granito de la sierra Achala y de pizarras cristalinas (Gneis et- 
cetera). 

Las concesiones La Delicia, El Condor y La Fortuna forman un 
conjunto; La Angelita queda 2 kilometros al SE. de las otras. 

El filon La Angelita tiene, en general, rumbo NO, presentandose 
visible en un largo de 120 m., con un ancho de 20 a 30m. Su caja se 
compone de granito. 

A la par del filon de fluorita cruzan el terreno filones de pegmati- 
ta, sin que se pueda uotar una influencia. 

En general las vetas se componen de masas de cuarzo y de fluori- 
ta, paralelas a la caja, pero a veces estan constituidas solo de cuarzo. 

La fluorita tiene coloracioues muy variables, su estructura por lo 
comun es fibrosa (a veces tambien de grano fino hasta homogeneo), sien- 
do las fibras normales a los pianos de la salbanda. El cuarzo tiene, en 
parte, caracter de piedra cornea. 
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De las otras concesiones (La Delicia, El Condor y La Fortuna), que 
pertenecen talvez a una sola veta con rumbo O-E, pero cuya continui- 
dad esta interrumpida por aluviones, La Delicia representa un filon de 
800 m. de largo, compuesto en parte de varios filoncitos mas 6 menos 
paralelos separados por granito 6 cuarzo; el filon mas grueso tiene 80 cm. 
de espesor. Aqui tambien, el cuarzo acompafia la fluorita 6 la sustituye 
completamente. A veces se encuentra la Fluorita cristalizada (en cubos 
pequenos). 

La veta « Condor* tiene una extension descubierta de 50 m. y un 
espesor de 60 cm. en la parte mas ancha; aqui la fluorita entra en par- 
te entre los componentes del granito, cimentandolos. 

En la veta La Fortuua, menos importante que las otras, predomina 
el cuarzo compacto 6 de grano fino, con inclusion de cubos de fluorita 
y pequenos dodecaedros pentagonales de pirita de hierro. 

El Sr. Corvalan, propietario de las minas hizo analizar varias mues- 
tras de La Angelita, y sus resultados son los siguientes: 
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Algo extrano es el contenido de alumina que arroja el analisis de 
algunas muestras, pero la existencia de aluminio en forma de fluoruro 
me parece posible, porque en muchas muestras de fluorita pura he no- 
tado capitas, hilitos delgados 6 nidos pequenos, de un mineral bianco 
pulverulento, con aspecto de caolina, evidentemente producto de descom- 
posicion de fluorita (1). 

Otros lugares en que se halla Fluorita, estan enumerados en el ca- 
pitulo sobre «Especies Minerales». 

Hasta hoy no ha sido hallado Espato fluor incoloro, que tiene un 
gran valor para la elaboracion de ciertos lentes, usados en instrumentos 
de optica. Llamo la atencion sobre esto. 



1 [ 



talco 



El Talco (talcum venelum) es, como la Serpentina, un silicato de mag- 
uesio (acido silicico 63 ° () ; magnesia 33 ° () ), pero muy blando, compacto 
hojoso, untuoso al tacto y de color bianco 6 bianco verdoso si es comple- 



(i) Para mayores datos vease «Criaderos de Espato fluor* por el Dr. J. Valentfu, Auales del 
Museo Nacional, tomo IV. 
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tarn en te puro. Su uso es conocido en la fabricacion de papel, de jabon, 
de colores, como polvo de toque, de pulir, etc. Aquellas propiedades le 
distinguen de la Mica, a la cual los serrauos de Cordoba llatnan Talco, 
mientras que al talco verdadero le dan el nombre de «piedra de sa/>o». 

Lo que se halla en masas considerables en la Sierra de Cordoba, es 
pizarra talcitica con las propiedades del Talco en mayor omenor grado, 
y compuesta esencialmente de Talco, pero casi siempre impuro por ha- 
llarse mezclado con otros miuerales (cuarzo, anfibol, etc.) Seria necesario 
molerlo y lavarlo para separarlo de sus impurezas, pero con todo, en los 
mejores casos que conozco, se obtiene un talco de color gris bianco. Por 
eso el material encontrado hasta hoy solamente tieue aplicacion en la 
fabricaci6n de ladrillos refractarios, a cuyo fin se mezcla su polvo con 
arcilla. Hay muchos puntos en la Sierra donde se hallan depositos: 
Alta Gracia, San Esteban (2 leguas al norte de este pueblo), Los Tron- 
cos (cerca de Sari Jeronimo, La Punilla), Cuesta de Ines (estacion Casa 
Grande, La Punilla), Santa Maria (La Punilla), Ojo de Agua (dep. Las 
Minas), Guasapampa y en otros mas 

Al estado de Talco puro se halla en nidos en los marmoles, pero 
sin importancia practiea. 

12 — caolina 

La Caolina es un silicato de aluminio hidratado, producto en primera 
linea de la descomposicion del feldespato, por cuya razon sus principales 
depositos estan en conexion con los terrenos graniticos. Se halla en 
muchos puntos pero, a pesar de que el granito es uno de las rocas mas 
comunes de la Sierra, hasta hoy no se conocen depositos que prometan 
cumplir las condiciones necesarias para una explotacion grande y lucra- 
tive El yacimiento mas conocido es el de Piedras Grandes, cerca de 
San Antonio, en La Punilla, pero es de tan pequeiias dimensiones que 
no sc puede comprender como se ha podido fundar en 1880 y sobre la 
hase de este material, una fabrica de porcelana que, naturalmente, ha des- 
aparecido hace muchos afios. 

Muchas han sido las denuncias de otros grandes depositos, que se 
presentaron luego como insignificantes nidos 6 hasta como filoncitos en 
rajaduras de granito. El unico en explotacion en la actualidad, se en- 
cuentra en La Higuera, dep. Cruz del Eje y es de propiedad del senor 
Realini, de Cordoba. La estacion mas cercana es Soto (ferrocarril N. O. 
Argentino). Como el material no es puro, se lo limpia por lavaje. 

Otros puntos en que se halla caolina son: Alta Gracia, al sud (segiin 
relato) de Candelaria, dep. Cruz del Eje, Pampa de Olain, etc. 

13 YESO 

Depositos de alguna importancia, pero insuficientes para una explo- 
tacion en gran escala, se hallan sobre la costa del Rio i°, cerca del mo- 
lino de Torres (yeso fibroso) y en Copacabana (yeso compacto) los dos 
en bancos entre areniscas coloradas (permotriasicas), 
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14 ESPATO DE ISLANDIA 

Espato de Islandia de buena clase se hall a en las canteras de marmol 
eu Mendiolaza, cerca de Reduction (Saldan), ademas en contacto con un 
dep<5sito de mdrmol en la quebrada, cerca de la cuesta del Pan de Azii- 
car y segiin me ha sido dicho, tambien en la misma region cerca de 
Unquillo. 

15 TIERRA DE INFUSORIOS 

La tierra de infusorios forma depositos cerca del lago de Quilino. 

16 CENIZA VOLCANICA 

La ceniza volcdnica es un polvo bianco 6 gris blanquecino, de tacto 
algo dspero (que lo distingue de la caolina) y muchas veces mezclado 
con carbonato de calcio (tratado con acido acetico 6 clorhidico produce 

efervescencia). Forma depositos de pequefio espesor en la sierra (La Pu- 
nilla. Ischilin, Achiras, etc.) y en la llanura (Rio i° cerca del observa- 
torio astronomico de Cordoba, Rio 2 cerca de San Antonio) por lo co- 
mun dentro de arcilla, llamando muchas veces la atenci6n de la gente 
pero sin tener aplicacion de importancia (Tierra Patag6nica para pulir). 
Hierro ocrdceo, por lo comun mezclado con arcilla no hay en cantida- 
des de importancia para ser explotado. 

17 SAL COMUN 

La sal comun es explotada en las salinas; como perteneciendo a la 
llanura queda fuera del cuadro de este trabajo. 
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A P E N D I C E 



GUIA PARA EXCURSIONKS ALREDEDOR DE CORDOBA Y POR LA PUXILLA 

i) Malagueno: Depositos de marmoles con sus miuerales incluidos 
(P^g. 50.) 

2) Rio i° desde Cordoba hasta Mai Paso: Barranca del rio, al f rente 
del molino de Viada; Arenicas coloradas con el terreno pampeano en su 
pendiente, diversas clases de toscas v de tierra de hierro azul. 

Embocadura del rio Saldan: Conglomerados y areniscas y la falla 
que los cruza (pag. 72.) 

Cerca del Mai Paso: en el lecho del rio la interposicion de marmo- 
les entre pizarras anfibolicas; en las canteras: la alternation con capas 
de Gneis, de mica, etc, y miuerales incluidos, como: Grafito, Asbesto, 
etc: cristales («dientes del perro) de espato calizo, a veces con gemelos 
(pag. 48 y siguieutes.) 

Cerca del Mai Paso, en el camino a Saldan: Serpentina (pag. 62 y 134.) 

3) La Calera: Canteras de gran i to. 

4) Entre La Calera y el Dique de San Roque: 

Gneis, pizarras anfibolicas, rocas dioriticas, granitito (canteras), al- 
ternando entre si y cruzados por diques de granito y de pegmatita. 

5) Cerro Blanco de La Hoyada, cerca de Tanti: 
Pegmatita y granito en el camino entre Tanti y Durazno. 

En ei cuarzo del Cerro Blanco mismo, en su cumbre y en sus flan- 
cos: Berilo, Triplita, Heterosita, Hierro olijisto, Polianita (pag. 58.) 
En granitos de Tanti: cristal de roca. 

6) Cerritos Blancos entre Tanti y San Roque (camino viejo): Colum- 
bia, Berilo, Apatita. 

8 Yacimientos de Espato fluor, al SO de San Roque (pag. 139.) 

9) Santa Maria: depositos de tosca para la fabrication de cal hi- 
draulica, con sus homos (pag. 75 y sig.) 

10) Pan de Aziicar: Diorita (pag. 60 y sig.) 

11) San Francisco cerca de Cosquin: Canteras de granito yde gneis, 
pizarras cloriticas y talciticas. 

12) La Falda: Gruta de Pozo Verde (San Antonio) con estalactitas. 
etc., Piedras Grandes: Caolina, Marmol con Wolastonita, Granitos. 

13) San Jeronimo 6 La Huerta: El Pungo, con melafiros, tobas. anal- 
cima, conglomerados terrones» (pag. 65 y 135). 

Los Troncos: Marmoles con granate, epidota, etc. 
Cuchicorral, mina de cobre: granito, pizarra anfibolica, Epidota (cris- 
talizada y compacta), Crisocola, etc. (pag. in). 

14) San Esteban 6 Capilla del Monte: Mina de galena y de oro en 
San Ignacio, con Vanadinita y Descloizita (escasa): en la mina La Juana: 
Cerusita, Galena, Antimonita. 
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Buenos Aires, Abril u de 1906. 



Sett or /efe de la Division de Minns, (rcologia 

r f/idro/ov/a, Ingeniero Enrique Hermit le. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., adjuntando a la presente el Pa- 
dron Minero, cuya confeccion tuvo a bien conferirme, el cual representa 
la estadfstica de las minas solicitadas, concedidas, denunciadas y restau- 
radas, como tambien los cateos y reconocimientos desde el ano 1890 hasta 
1905 inclusive, en todos los territorios nacionales. 

Las minas son clasificadas por territorio y por distrito, debiendo 
tenerse en cuenta que nuestro distrito minero no es una unidad legisla- 
tive, sino una subdivision natural que esta en relacion con la constitu- 
cion geologica y la riqueza mineral, y conteniendo uno 6 mas nuevos 
ininerales. 

Esta division nos parece mas apropiada a nuestros fines, siendo que 
*s mas importaute atraer la atencion del publico, no solo sobre tal 6 
cual mina denunciable, sino sobre los distritos enteros. La hemos adop- 
tado a pesar de que es muy dificil en el estado actual de la industria 
minera, establecer los limites exactos de los distritos, y con el riesgo de 
que en algunos casos nuestra division podria calif icarse de arbitraria. 

Perseveraremos en este camino, hasta que la industria desarrollada 
y los estudios hechos, den a los distritos sus formas definitivas. 

Nos hemos abstenido de todo comentario de este trabajo porque las 
cifras conservan en estos casos su independencia y expresan mejor la 
verdad. 

Esperando haber interpretado con fidelidad los propositos que se han 
tenido en cuenta al conferirme este trabajo. me es grato saludar al seiior 
Jefe con mi mayor consideracion. 



M. Solomfan. 



Buenos Aires, Mayo nj de igo6. 



Exmo. Sfrior Ministro tie Agricullura /Jr. Ezequiel Ramos Me.xia : 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. solicitando se sirva disponer 
sea publicado el adjunto Padron Minero de los territorios nacionales cuya 
confeccion fue ordenada por esta Division por la necesidad de dar a co- 
nocer al publico las regiones mineras del pais, su ubicacion y la clase 
de minerales que encierran. 

Para realizar mejor ese proposito un esquema geografico, sobre el 
cual estan sefialados las zonas que han atraido la atencion de los mineros, 
acorn paiia los datos relatives a cada uno de los territorios y permite 
darse cuenta de sus relaciones con respecto & las vias de comuuicacion. 

Bajo la base de este primer trabajo esta Division se propone presen- 
tar a la consideracion de V. E. semestralmente y mas adelante trimes- 
tralmente si fuese necesario, el mismo Padron puesto al dia y completado 
con todos aquellos datos que puedan concurrir al mejor conocimiento de 
nuestra riqueza miner a. 

Pero no se puede meuos de hacer notar que la obra quedara singu- 
larmente trunca por la falta de un resumen semejante referente a las 
minas situadas en las provincias que, hasta la fecha, son las que han 
dado lugar a los trabajos mineros mas importantes y esa laguna hace 
resaltar mas la necesidad de llevar a cabo la Estadistica Minera Nacional, 
de acuerdo con un plan que en breve esta Division tendrd el honor de 
someter a la consideracion de V. E. 

Saluda al Senor Ministro con toda consideracion 



E. Hekmittk. 



Adykrtkncias 



El signo x significa: minas conccdidas y que solo pueden obtenerse 
por denuncia en el caso en que los propietarios no cumpliesen con las 
obligaciones que impone el codigo de mineria. 



HI signo () significa: minas en Iramitacion y que pueden ser solicita- 
das por denuncio en los casos en que los interes^dos sean causantes de 
la paralizacion del expedients etc. 



Las minas que no tienen sena alguna, son solicitables, sin que esto 
signifique que puedan ser ubicadas, pues en muchos casos, la tramitacion 
ha sido abandonada por los interesados, en otras se han solicitado pedi- 
dos de cateo que no han tenido oposicion, etc., etc. 



Respecto a los permisos de cateo y pedidos de reconocimiento, ha)* 
que tener presente que, siendo improrrogable el plazo por el cual se 
conceden, caducan de hecho al terminar este, aunque figuren como con- 
cedidos. En cuanto a las substancias de la 2 1 categoria, con excepcion 
de los aluviones auriferos, debe tenerse en cuenta que no se pueden 
obtener por ese medio, pero actualmente esta en estudio la concesion de 
permisos de exploracion para las substancias comprendidas en los inci- 
sos 5 y 6° del articulo 4 del Codigo de Mineria cuando se hallan en 
terreno fiscal. 



TERRITORIO NACIONAL. 
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LOS ANDES 
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TERRITORIO DE LOS ANDES 



El padron de este Territorio empieza en el aiio 1899, fecha en la 
cual se creo el Territorio de los Andes. 

La Division de Minas, Geologfa e Hidrologfa, hizo efectuar una ex- 
ploracion del territorio por el Dr. Fritz Reichert, qufmico industrial, el 
cual presento un informe sobre los yacimientos de borato de cal, carbo- 
nate de sodio y algunas minas metalicas; hallandose dicho informe a 
estudio. 

Fuera de alguuos particulares que explotan desde muchos anos ha, 
el borato, aunque en una forma irregular, se nota desde algun tiempo un 
movimiento importante provocado por las poderosas companias denomi- 
nadas Borax Consolidated C.° y Cuevitas Trading C", cuyos propositos 
no estan bien definidos, pero que dejan entrever, sino la posible explo- 
tacion inmediata de los yacimientos, por lo menos que se preocupan de 
asegurarse una fuente de produccion para un porvenir no lejano. 

La riqueza del acido borico de los l>oratos de la Puna es en efecto 
considerable y la explotabilidad probada de los yacimientos de Salinas 
Grandes en la Puna de Jujuy no niticho mas cercanos a las vias de co- 
municacion que el importante Salar de Cauchari, permite pensar que un 
estudio minucioso hecho del punto ae vista comercial, quizas dilucidara 
un problem 4 cuya resolucion por otra parte, depende casi exclusivamente 
del abaratamiento de los fletes. 

Es de notarse que se trata de llegar a los borates no solo por via 
argentina, sino que los salares que se hallan inmediatos a las lineas de 
lfmites con Chile como el de Llullaillaco y Arizano son objetos de la 
atencion de los industriales, que tratan de servirse para ello de la via 
Chilena (Antofagasta), lo que es una pruebs mas del interes que ofrecen 
los yacimientos de los Andes. 

Entre las minas metalicas puede decirse que la unica que se trabaja 
es la Concordia, situada en el Distrito de San Antonio de los Cobres. 
Esa miiia esta en manos de una sociedad anonima denominada *La Con- 
cordia^, cuyos trabajos estan bien encaminados y si fuesen coronados 
por el exito se formaria alii evidentemente un centro industrial avanzado 
cuyas necesidades desde luego satisfechas, acercaria considerablemente los 
distritos mas alejados. 

Los resultados de la inspeccion realizada en el Distrito de San An- 
tonio de los Cobres, que en breve serdn dados a conocer pondran de 
relieve algunas cuestioues importantes, ctiyo estudio y resolucion esta 
muy ligada con el desarrollo industrial del territorio. 
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» 


id 


id 


F. Delclaux y K. Fressnrt 


Jnau. Pedro y Maria 


X 


1004 


Jungahara 


id 


C.iiillermo Tielen 


Teresa 


X 


• 


id 


id 


id 


Fidela 


X 


> 


id 


id 


id 


Clotilde 


X 


■ 


id 


id 


Id 


Josefiua 


X 


> 


id 


M 


id 


Sara Die's 


X 


> 


id 


it 


id 


Mercedes 


X 


, 


id 


id 


id 


Ksperauxa 


X 


» 


id 


id 


, id 


Marieta 


X 




id 


id 


1 M 


Kduardo Daniel 


X 


> 


id 


' id 


id 


Vicente 


X 


. 


id 


id 


id 


< iabriel 


X 


• , 


H 


id 


id 


j Felipe 


X 


» 


id 


id 


id 


1 Maria 


X 


» 


id 


id 


id | 


Kmesto 


X 


. 


id 


id 


id ( 


Kiel vina 


X 




id 


id 


id 


, rberto 


X 


- 


id 


id 


Id 


Mai vina 


X 


• 


id 


id 


id , 


Jose Carlos 


X 


1 


id 


id 


id 1 


Ijsandro 


X 


» 


id 


1 W 


id 


Lucia 


X 


1 


id 


! id 


|i id 


Clorinda 


X 


v 1 


id 


I' "1 


I i' 1 


7,oreuzo 



M 



Ano 



Sitttncion 
de la iniua 



Suhstaucia 



Nombre del dueno 



Noinbre 
de la nitna 



X 1904 

X 

X 



jungahara 
id 
id 



Borato Giiillermo Tieten 

id id 

id ! id 



Manuela 
I,uis Enrique 
Juliet a 



X i*w Caurchari 


Borato 


() 


id 


id 




id 


id 


X « 


id 


id 




id 


id 




id 


id 


X > 


id 


id 


X 


id 


id 


.X 


id 


id 


X ' 


id 


id 


X 


id 


id 


X 


id 


id 


(•) l<* 


x» id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


1 M 




id 


id 




> , id 


id 




• i id 


id 




> ' id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




\d 


id 




id 


id 




id 


id 




► ', id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




• ' id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 


M *) * 


id 


id 




irt 


id 




' id 


id 




► , id 


id 




id 


id 




> '• id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 


<) ' 


id 


id 


4~ \ 1 


id 


id 




id 


id 




id 


i id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 




1 id 


id 




id 



DISTRITO DE CAURCHARl 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



F. Susviela (inarch 

Kdunrdo Nino 

F. Susviela (inarch 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Juau I,. Pecastaiug 
I.ouis I'oriaz 
Juau B. I'euin 
Juan Fissont 
Jorge Prodel 
Kugeuio de lie ward 
Henry Harlet 
Joseph Cardot 
Justo J. Colombes 
Armaud Dandreau 
J. de Fuentes Valle 
Knrique (luyot 
I.uis Arthor" 
Carlos Ylawkes 
Ci e rdu imo A r i za ga 
Teofilo Ange 
Miguel Aguirrc 
Cfirlos ». Idinrte 
M.iximo Carat 
Jose Safaille 
lloracio I.ecoq 
Ramon I.emos 
(Gilbert Chastuuac 
Carlos B, Cohen 
Antonio Cairo 
Albert Carasus 
I.ouis I'euin 
Felis I.eco<| 
A. I ,a bardie 
Joseph Nicolle 
(iahriel Tapia 
Emtle Tonitelier 
Marcelino MiguieiiM 
Juau Fauret 
K. Julio Neruay 
Rene Vieent 
Alberto Kegert 
Krnest Soul»erat 
F!rnest Meunier 
Mauricio Maria 
Emilo A. Martinez 
Adolfo de Peutet 
Manuel Brguerie 
Fiugenio I'ottet 
I.uis Aguiri t e 
Albert I'otilhSn 
Domingo Daguere 
Juan M. I.alanne 
Juan B. l.:uiui- 
Victor I.affire 
Cleineute M'giu-lar 
lu.'in }'. I.anach 
Julio I van hijo 
v\'trlo«* ]:.,stit :i 
Dioui>io Annari 
.* ilu-i t It«-n<i'. i^-y 
Josi- Uanhan 
I osO It ]'<>}•.'•'• > 



, Carlota 
K Frers 
(imo I'daondo 
Delia 
Relgrano 
F.. Civit 
Julio Roca 
Fraucisca 
Carmen 
Uruguay 
Corina 
Maria 
Sin Nombre 

id 

id 

id 

id- 
id 

id 

id 

id 

id 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
i.' 
id 
• id 
id 
id 



;> 



1 

Alio j[ 

'l 


Situacidu 
de la raina 


i 
1 
j Substaucia 

1 


Nonibre del duefio 

ii 


1 Nombre 
! : de la miua 

Ii 




) 1O0O 


Caurchari 


Rorato 


Francisco Carazza 


,, Sin Nombre 






id 


id 


' Kmilio Caiieva 


id 






id 


id 


F£lix Lalanne 


id 






id 


W 


Italo Carazza 


id 






id 


id 


Frauciico Francione 


id 


< 


/ 


id 


id 


Luis Fiurechietti 


id 




) * 


id 


id 


• Agustiu Gaibisso 


id 




J * 


id 


id 


Krastno C.aibisso 


id 


< 


* » 


id 


' id 


Francisco Ferra/i 


id 




1 


id 


i id 


Francisco Lecoq 


1 id 




) * 


id 


id 


Pablo Rosenthal 


id 






id 


id 


Knrique Wuille Bille 


ld 






id 


id 


Jose' Maria Ordnrine 


. 1 id 




1 * 

' 1 


id 


l id 


Manuel Munoz 


id 




k 1 


id 


id 


1 Louis Martin 


1 id 






id 


i id 


J. Pedeflous 


1 id 




' 1 g 


id 


id 


Knrique R. Piaggfo 


id 






id 


1 id 


Julio Poll 


id 






id 


id 


Bertran Sapenet 


id 




* 1 A 


id 


id 


Victorio Ries 


id 




I * 


id 


id 


Arualdo R. Rilla 


id 






id 


id 


| Arthur Verrier 


id 






id 


id 


George Vogt 


id 






id 


id 


Math ten Rev 


id 






id 


id 


Lucif-n Beuquer 


,i id 






id 


id 


Arseuio Bergallo 


11 id 






id 


id 


Marcial J. Dumartin 


i id 






id 


id 


Roberto Giacobone 


id 




V » ' 


id 


id 


Jose Ileugas 


id 






id 


id 


Riciotli dal Lago 


id 






id 


id 


F. Gonzalez Moreuo 


id 






id 


i id 


Jose Pereira 


id 






id 


id 


Federico Lima 


id 






id 


id 


Andres Traverso 


id 




* t 


id 


id 


Jos£ M. Billoch 


id 




§ • 


id 


id 


Prod el y Carassus 


id 






id 


id 


Doctor Defoix 


id 






id 


id 


Pablo Lagleyse 


id 




> ' 1 


id 


id 


Le6u Norderuman 


id 




» I 


id 


id 


Juheu Maguin 


id 






id 


id 


Luis Pamiro 


id 






id 


ici 


Kdmond Ne/.ieu 


id 


<) • 


id 


id 


Tomas K- Olivero 


id 


x . , 


id 


id 


Federico G. Witting 


Avellaneda 




id 


id 


1 Enrv 0. Duguelay 


Tucuman 


» 


id 


id 


Luis" F£lix Flajollet 


Neiiquen 


X > 


id 


id 


Federico G. Witting 


Buenos Aires 




id 


id 


V.. La mot he 


San Juan 


• 1 


id 


id 


I.ertu Verdon 


, Salta 




id 


id 


Kug. L. Dupuy 


Ctfrdoba 




id 


i id 


Pablo O. DAlbor Solberg 


Santiago 




id 


i id 


Kustaquio Lalauue 


Chaco 


X • 


id 


id 


Guiliermo J. Stephens 


Moreuo 




id 


id 


Eugenio Moetzel 


Parana 




id 


id 


Arturo Flajollet 


Chubut 




Id 


id 


Alejandro Lore d'Halhor Sobierg 


Formosa 




id 


id 


Kduiuudo Latnothe 


Mendoza 


* 


id 


id 


Benjamin Peyrano 


Catamarca 


» ' 


id 


1 itl 


I Hector J. Dupuy 


Rioja 




id 


': id 


,i Mario Dan£ 


Montevideo 


X • 


id 


id 


Federico G. Witting 


, Sarmiento 




id 


« id 


Kmilio Lamotlhe 


Santa Fe 


X » 


id • 


id 


Federico G. "Witting 


Rivadavia 




id 


id 


Alejandi'o Damothe 


Corrientes 


X » 


id 


id 


Federico G. Witting 


, Alsina 




id 


id 


Rufiuo Darantes 


Jujny 




id 


id 


Eduardo Darantes 


San Luis 


<•) * 


id 


id 


Ger6niino canepa 


Teresa 


(•) » 


id 


id 


Adalberto Schmied hijo 


Saltena 


(•) > ■ 


id 


id 


! Ge*-6nimo J. Canepa 


julio 


(•) • 


id 


id 


, Borax Consolidated Ld. 


Clarisa 


X 


id 


id 


F. Rigolini y J. A Canepa 


F'lena 


X > 


id 


id 


Adalberto Schmied (hijo) 


Porvenir 


X > 


id 


id 


A. Diaz y K. Maldes 


• Sahara 


X > 


id 


id 


Borax Consolidated Ld. 


Siberia y Autuco 


igoi 


id 


id 


/Tomas S. Boadle 


Casualidad 


< ) ' 


id 


id 


Arturo Macdonald 


Osiris 


<) » 


id 


id 


• P!nrique M. Mills 


Bec<*rro de oro 


() KX)2 


id 


id 


Adalberto Schmied hijo 


Int's 


( 


) * 


id 


id 


id 


Paulina 



L. 



16 - 



Afto 

i 


Situaciou 
de la mina 


X 1903 


Caurchari 


X » 


id 


X 


id 


X » 


id 


x 1904 


id 


() i<*U 


id 



Substancia 



Borato 
id 
id 
id 
id 
id 



X ombre del dueflo 



Enrique Clement 

A. Baissac y K. Aranxaes 

Juau ('Ottilia 

Alfonso Haissac 

A. Flajollet y K. Fressart 

F. Martinez de Hoz 



Nombre 
de la mitia 



Union 

Mascot a 

Hster 

Maria 

Nueva Siberia 

Inmejorable 



CATEOS 



Alio 



Situaci<fn 



Substancia 



Solfeitante 



Observaciones 



1900 Serranfa Achlbarca Borato \ Adolfo Puisoyee 

N. K. I^as 101 solicitudes de tninas del afio 190). de este Salar que fi^uran en las planilla.s. sin 
nombre v en tramitaciou. iiuuca ban sido ubicadas. 



■^HP 1 



DISTRITO DE RINC6N 

1 (S90 - 1 905 

MIX AS SOMCITADAS 



Alio 



Situaciou 
de la mina 



Substancia 



Nombre del dueflo 



Nombre 
de la mina 



(*) iyo» 



Kin con 



Borato 



Borax Consolidated I,d. 



Carolina 



CATKOS 



Ano 



Situaciou 



Substancia 



solicitaute 



observaciones 



IOTW) 

» 
I MO I 



Rineou 
id 
id 



Borato K I,amotbe v A. Flajollet 

id K. Maldes v *A. Diaz 

id R. A. Tula'v K. Cairo 



DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

I S90 - 1 905 ; 

MIXAS SOI.ICiTADAS 



Ano 


Sfttiaciiiu 


Substancia 

l 


Solicitaute 


observaciones 

1 


,1 
() i<>«5 ' 


San Antonio de , 












los Cobrcs J 




Cobre 


Cia. Miueru la Concordia 


l'orveuir 


( ) • 


id 




id 


F* mil to G. Morales 


Victoria 


() » 


id 




id 


Casiano IJovos 


, Maria 


() » 


id 




id 


Mariano F. Cornejo 


1, Oitemes 



— 17 — 



MINAS DENUNCIADAS 



A no 



Situaci6u 
de la mina 



Substaucia 



Nombre del duefio 



{) 1903 ' San Antouio de 
! los Cobres 



() 1905 
() » 



id 
id 
id 



Cobre 
id 
id 
id 



Nombre 
de la mina 



Cfa. Miner a la Concordia Concordia 

id Virginia 

id ' Progreso y Libertad 

L. Calvete. Martearena v Vattini ; Lamartine 



N. B.— Kxisten otros denuncios en este distrito. pero uo han sido todavfa registrados por de- 
fect os en la presentaci6n. 



DISTRITO DEL ROSARIO DE SUSQUIS 

1890-1905 

MINAS SOLICITADAS 



Aflo 



Sitnaci6n 
de la mina 



Substaucia 



Nombre del dueflo 



Nombre 
de la mina 



(') 1904 Kosario de Stisquis cuarzoaurffero F. Delclanx y E Fres»art 
1005 id id id E. Fressart y F. Delclanx 

CATEOS 



Fidela 
, San Gregorio 



Aflo 



Situacion 



Substaucia 



Solicitante 



Observaciones 



1902 Kosario de Stisquis i.a categorfa Cailos Pujol y Marcelino Nogues 1 1 Concedido 

1903 Arroyo Cabildo arenas aurfferas Castillo Aparicio 

1905 Kosario de Susquis ' i.a categorfa Carlos Pujol y Marcelino Nogues Concedido 

Arroyo Cabildo arenas aurfferas Mario Livingston 



DISTRITO DE POCITOS 

1 890- 1 905 

CATEOS 



Alio 



S'tuacidu 



Substaucia 



Solicitaute 



Observaciones 



1900 



(.)<>! 



Pocito.s 
id 
id 
id 



Bora to | A. Flajollet y A Baissic 

id E. Lamothe v E. Durctre 

id ' K. Maldes v I). M Sanchez 
id Ramon A. Tula v E. Cairo 



DISTRITO DE PASTOS GRANDES 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Aflo 



Situacion 
de la mina 



X 


1900 


Pastos 


Gra tides 


X 


1901 1 




id 


X 


» ! 




id 


(•) 


» I 




id 




1 




id 




1903 ! 


Barriales 




» 


Agun 


Salada 


<•) 


:«i04 


A 


.r.ufre 



Substaucia 



Borato 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Azufre 



Nombre del dueflo 



The Cuevitus Trading C° 
Modesto y Pedro Uerss 
Ramon Buisau 

id 
Enrique Maldes 
Dfaz Ibarguren v A. Dfaz 
id 
>' Eugenio y Hector Dupuy 



Nombre 
de la mina 



La l*az 
Juauita 
Kita 

La Nena 
Leda 

Agua Amarga 
id Salada 
E^p^ranza 



i8 — 



DENUNCIOS 



Afto i 



Situacidn 
de la mina 



(•) 1905 , Pastos Grandes 



Substancia 



Borato 



Nombre del duefio 



J. M. de Kzcurra 



1 Nombre 

de la mina 



Indtistria 



CATEOS 



Afto 



Situaci6n 



1 



1 go 1 I Pastos (irandes ' 

* ,'! id 

» !! id 

id 
1904 • Azufre 



Substancia 



Borato 

id 

id 

id 
Azufre 



Solicitante 



K. Maldes y J. M. Pultera 
A. Flajollet y L. Flajollet 
E, Lamothe y E. Duretre 
Enrique Maldes 
Hector y Eugenio Dupuy 



Observaciones 



DISTRITO DE POZUELOS 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afio 



Situacidn 
de la mina 



Substancia ' 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



() 19*1 



Pozuelos 



Borato 



E. Lamothe y A. Flajollet 



Sarita 



CATEOS 



Ano 



Situacion 



Substancia ; 



Solicitante 



Observaciones 



1900 
1901 



Pozuelos 
id 



Borato ] E Lamothe y A. Flajollet 
id R. A. Tula v* Emilio Cairo 



DISTRITO DE LLULLAILLACO 

1890-1905 

MINAS SOLICIT A DAS 



Ano 



Situaci6u 
de la mina 



Substancia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



(•) 1904 
(•) 1904 
<) 1904 



Llullaillaco 

id 
La F,strella 



Azufre Conzalo M. Clivio 

Borato id 

Azufre id 



Argentina IV 
Adela 
Argentiua I 



CATEOS 



Ano 



Situacidn 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



IQOI 



I902 



Llullaillaco 
La Kstrella 
Llullaillaco 
La Kstrella 



Azufre Gonzalo M. Clivio 

id Francisco Araiiguren 
id M 

id (ionzalo M Clivio 



x 9 



Afio 



i. Situaci6u 

|l de la mina 



() 1904 j Challacahua 



DISTRITO DE CHALLACAHUA 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Suhstaucia 



Nombre del dueno 



Borato ' Gonzalo M. Clivio 



Nombre 
de la mina 



i Maria I.uisa 



Alio 



Situaci6n 



CATEOS 



Suhstaucia 



Solicitante 



1905 Challacahua 



Borato Gonzalo M. Clivfo 



Observaciones 



DISTRITO DE ANTOFALLA 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afio 


Situacioti 
de la miua 


! Suhstaucia 

1 
1 


Nombre del 


duefio 


Nombre 
j; de la mina 


1 

() * 


Antofalla 
id 


Borato 


. Kaiu6n Buisan 
Manuel Garaza 




' Sin Nombre 
id 








CATEOS 






1 

Ano 


Situaci6n 


i 

1 Substancia 


1 

Solicitante 


Observaciones 

1 


1 90 1 ! 


Antofalla 
id 


Borato 
id 


Mauuel Garaza 
; Ramon Buisan 




1 



Afio 



1899 



Situackm 
de la mina 



Ratones 



DISTRITO DE RATONES 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Suhstaucia 



Nombre del dueno 



1 Nombre 

de la mina 



Borato A. y J. del Pino 



Hlvira 



CATEOS 



Afio ' Situaci6n I Substancia 



Soilcitante 



Observacioues 



1900 



Ratones 



Borato Martin Garcia Me>ou 



— 20 — 



DISTRITO DE DIABLILLOS 

1 890- 1 905 

MINAS SOIJCITADAS 



Ano 


Situncion 
de J a niina 


Substancia 




Nombra del duefio 


Nr.mbre 
de la inina 


(•) 1900 


- 

Diablillos 


Borato 


1 

1 Tomds 


A. Reed 


1 Tosca 






id 


id 


The Cuevitas Trading C° 


San Martin 






fd 


id 




id 


San Pablo 






id 


id 




id 


San Felipe 






id 


id 




id 


Esperanxa 






id 


id 




id 


Sau Jose" 






M 


id 




id 


Sau Jorge 






id 


id 




id 


San Juan 


\ J * 




id ; 


id 




id 


i La Pichunga 






id 


id 




id 


Santa Rosa 






id 


id 


1 
1 

1 


id 


1 San Miguel 






id 


id 




id 


A din y Thor 






id 


id 




id 


Sol Argentlno 






id 


Id 




id 


Santo Domingo 






id 


id 




id 


Santiago 


\ i 




id 


id 


1 


id 


Aegir 


C) • : 




id 


id 


1 


id 


N. Sra. de I,uj4n 


/ • t 




id 


id 


1 


id 


N. Sra. de Mercede* 


(•) » 




id 


id 




id 


, Cousuelo . 


t ' ) • 




id 


id 




id 


Santo Tomas 






id 


id 


' 


Id 


San Audits 






id 


id 




id 


San Pedro 


() 1901 




id 


id 


Luciano de B de Courlon 


I.a Despreciada 


( * ) * 




id 


id 


Carlos 


K. Welester 


La Perdida 


/ • \ 




id 


id 


' Enrique Milles 


San Atilio 


i) 




id 


id 


; Knrique O. Richards 


San Francisco 



DISTRITO DE HOMBRE MUERTO 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Afto 



Situacion 
de la mina 



Snl)stancia 



Xombre del dueflo 



Nombre 
de la raina 



< ) 1900 



() 
() 



() 



() 
x 



1901 



Hombre Muerto 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
td 
id 
id 
id 
id 
id 



Dora to 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



Tomas A. Reed 

The Cuevitas Trading C°. 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Borax Consolidated Ld. 
Ascenciou F. de Davalos 



VARIOS. 



, La Saltena 
< Rubia 
1 Venus 

Jamaica 

Fortuua 

Pensamiento 

Amor 

La Dicha 

La Linda 

Mariana 

Criba 

Morena 

Desprecio 

Ktrrnidad 

Santo de Lata 

Puerto Rico 

Peru 

La Habana 

Lucrecia 

Emilia 

Alicia 

Providencia y Cal- 
chaquina 



PERMISOS DE RECONOCIMIENTO DESDE 1890 HASTA 1905 



Ano 



Situaci<5n 



Substancia 



Solicitaute 



Observaciones 



1905 



Cerro Giliola 
id 
id 



Arenas auriferas I Enrique Casteiguau 
id I Ernesto jouriou 

id Adolfo Locroix 



Coucedido 
id 
id 
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■--— ■— ^?" 



AftO 



1905 



Situaciou 
de la miua 



Cerro Giliola 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

Rio Granadas 

Rfo Grande 



Substancia 



Nombre del dueAo 



T 



J Arenas aurff eras! Carlos Monsegur 
J id Antonid Olivetto 



id 
id 

id 
id 
(d 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



Jirnesto Privat 

Herminio QuiroK 

Marcelino Ribeira 
, Miguel Rodriguez 
! Cesar Soregaroli 
' Juan Charquelon 

Bnrique Casteignau 
, Pedro Casteignau 
' Alfredo Delaigue 
( Javier Infante Fernandez 
' Ernesto Jourion 

Francisco Llauso 
, Eugenio Monsegur 
! Mignel Rodriguez Saavedra 
1 Miguel Rodriguez 

Javier Infaute Hernandez 

Mario Livingston 
id 



Nombre 
de la miua 



Concedido 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Desistido 

id 

id 

di 
Concedido 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 



TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES 



RESUMEN GENERAL 







MINAS 






1 

CATEOS 

1 


Afio 


Solicitadas 


Denunciadas 


Restauradas 


1 
1 

Concedidas ' 

» 

1 


Solicitados 


Concedidos 


1890 








1 


1 

1 




1891 




— 


— 


— 




— 


1892 




— 


— 


— 


— 


— 


189^ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1894 


— 


— 


- 


— 


— 


— 


1895 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1896 


— 


- 


— ■ 


— 


— 


— 


1897 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1898 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1899 


13 


— 


— 


s 


— 


■ — 


i960 


181 


— 


— 


10 


6 


6 


1901 


H 


— 


— 


2 


11 


5 


1902 


3 


— 


— 


— 


3 


3 


1903 


10 


2 


— 


7 


2 


— 


1904 


34 


— 


— 


26 


I 


1 


1905 


7 


3 


~ 


1 


I 26 


20 


Totales... 


262 


5 


— 


54 


1 

1 49 

1 


35 



TERRITORIO NACIONAL 



DE 



•LA PAMPA 



TERRITORIO NACIONAL DE LA PAMPA 



DISTRITO DE LIHUEL CALEL 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



aao ; 

1 


Situaeion 
de la mina 


1 

Substancia 

1 

1 1 


N ombre del duetto 


Norabre 
de la tnina 


1890 ' 


Uhuel Calel 


Cobre 


J. de IMos Sepulveda 


_ 
Klor de la Pampa 


• !. 


id 


id 


id 


Tesoro Argentino 


> 


id 


Sal 


A. Millot y j. Sepulveda 


Salina Uhuel Calel 


1H93 . 


Rfo Curacd 


Plata 


Carlos Grahan 


Reina de la Pampa 


» 


id 


id 


id 


£1 Rey 


1902 


Uhuel Calel 


Cobre 


A. Boggs 


Sin nombre 


X » , 


id 


id 


Carlos A. Frery 


Utracau 


X » 


id 


id 


James Gray 


Naic6 


X » 


id 


id 


Gorge G. Stanton 


Hpupel 


X » 


id 


id 


W. B. Harding Green 


(iamay 


X » 


id 


id 


A. Boggs 


Hucal 


(•) 1983 1 


id 


id 


Arturo Mendez da Costa 


Sin Nombre 


<•> » ' 


id 


(d 


id 


id 



DENUNCIOS 



X 190 1 • Uhuel Calel 
X » 1 id 

X * ! id 



Cobre Kugenio West 

id 1 id 

id !, id 



Descubridora 
' Flor de la Pampa 
Estrella Solitaria 









CATEOS 




Ano 


Situacidu 


1 

Substancia 


Solicitante 


Observaciones 


1890 


Uhuel Calel 


1 a categorfa 


j. Carlos Lima 




* 


! id 


'Cobre plateado 


II. de D. Sepulveda y l. Millot 




> 


id 


id 


id 






id 


id 


j Severo Tedesco v otros 




» 


id 


id 


1 id * 




» 


id 


Cuarzo aurffero 


Luciano L. Millot 




1893 


Uhuel Calel 


in categorfa 


Carlos Grahan y Cfa. 




1894 


id 


1 w 


J. de D. Sepulveda y E. Villanueva 






id 


id 


J. Stuart y J. Berazategui 


1 


> 


id 


id 


1 Jos£ Aldoroso 




> 


id 


id 


Pedro M. Albaitero 




»9<>3 


id 


id 


A. .Ulndez da Costa 




» 


id 


id 


Manuel llelloni 




» 


id 


id 


A. Mendez da Costa 


Concedido 


J 905 


id 


Cobre 


Arturo Pizzarno 


id 


» 


id 


id 


Hermenegildo J. I„6dola 


id 


• 


id 


id 


M. Hardoain y C. Christeusen 


id 
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DISTRITO DE LAG UNA* COLO RA DA GRANDE 

i 890- 1 905 



MINAS SOLICITADAS 



Aflo 



1892 



1892 . 



! Situacidn 

! de la mina 



Laguna Colorada 
Grande 
id 
id 
id 
Grande 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



Substancia 



Sal 
id 
id 
id 
Sal 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



Nombre del duefio 



Alejandro Mackill y Cfa. 
Murray, Ddnovan y Mack ill 
Stuaw, Simple y Naftez 
Arenas, Naftez y Kinchanr 
Hodge. Nunez y Mackill 
Costa, Molina y Mackill 
I Balbma del Pino 
1 Simple, Stewart y Mackill 
I F. Izurza y A. Irume 
, A. B. Millet y R Millet 
I Luciano y Jorge Millot 



Nombre 
de la mina 



|! Laguna Colorada 
j Grande 

(l Santa Magdalena 

Santa Maria 

San Juan 

San Pedro 

Santo Domingo 

La Industrial 

San Alejandro 

Artemisa 

Henrietta 

Argentina 



il 



DISTRITO DE HENRIETTE D'LORIENT 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Aflo 



Situacion 
de la mina 



1890 Cerca de c;ral. Acha; 



Substancia 



Cobre 



Nombre del dueflo 



, Juan Sepulveda y Cfa. 



Nombre 
de la mina 



Henriette d'Lorient 



TERRITORIO NACIONAL DE LA PAMPA 



RESUMEN GENERAL 



Aflo 



1S90 
1S91 
1892 

1*93 
1894 

1896 

1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 



Total es. 



MINAS 



Solicitadas 



Denunciadas 



Restauradas 



CATEOS 



Concedidas 



Soficitados 



Concedidos 



4 


— 


— 


1 


6 


— 


11 

2 


— 


— 


— 1 


1 1 

! 4 


— 


6 

2 


3 


— 


3 
5 

1 


3 


1 


— 


— 


— 


— 


3 


3 


25 


3 


- 


8 


J7 

1 


4 



TERRITORIO NACIONAL 



DEL 



NEUQUEN 



MmmGi 



i 



^ 




* 




.1 



■nm 



OP 



TERRITORIO DEL NEUQUEN 



El Territorio del Neuquen es indudablemente uno de los mas impor- 
tantes del punto de vista de la mineria, por la abundancia y riqueza de 
los yacimientos minerales que coutiene. 

Se han formado varias companias y agrupaciones para la explotaci6n 
y exploracion de los yacimientos del Neuquen, siendo el objeto de aque- 
llas no solo las minas de cobre, plata y oro, que sin embargo constituyen 
la mayoria, sino tambien los minerales (Petroleo y Carbon de Piedra). 

Hasta ahora son muy pocos los estudios que se han hecho, de ma- 
nera que no existen datos exactos para una valuacion de la riqueza 
aproximada del Territorio. 

La Division hizo un reconocimiento de los yacimientos carboniferos 
de Curileovu y Tilhue y es de esperarse que pueda contribuir a su cono- 
cimiento definitivo de acuerdo con el plan de trabajos proyectados. 

La mayor parte del oro que se recoge, en explotaciones primitivas 
casi todos, es negociado en Chile, sin que se pueda tener datos sobre su 
cantidad, y este estado de cosas continuara hasta que pueda hacerse efec- 
tiva la inspeccion minera, lo que, por otra parte, no tardara. 

El movimiento minero en la actualidad, es muy activo y la seriedad 
de algunas empresas de explotacion que trabajan alii, permiten creer que 
se desarrollara considerablemente la industria en ese Territorio. 



TERRITORIO NACIONAL DEL XEUQUEX 



DISTRITO DE RIO BARRANCAS 

1890-1905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situacion 
de !a mina 



Snbstancia 



Nombre del dueno 



Xombrc 
de la rr::m 



1899 
(*) 1905 



Rfo Barrancas 
id 



arenas aurff eras J. M. Kspeche y S. Trotta 
PetnSleo Gumersindo Alvarex 



Las Barrancas 
La Descubridora 



CATEOS 



Ano 



Situaci6n 



Substaucia 



Solicitante 



Oliservacioues 



1890 
1905 



Rfo Barrancas 
id 
id 
id 



Petroleo 

ia categorfa 

id 

id 



Arturu Gilderdale y Cfa. 
Miguel Ksquivel 
V. Feilbe.g y J. P. Feilberg 
M. Ksquivel y J. P. Feilberg 



Couce<iido 
id 
id 



DISTRITO DE RAHUECO 

1890-1905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 


Situacion 
de la mina 


Substaucia 


Nombre del duefio 


*■ — 

Nombre 
! de la mina 


1 
1896 


Arrovo Rahneco 


cuarzoaurffero 


Juan W. Crocket 


A una 


» 


id 


id 


id 


C a tali n a 


() *9°4 , 


id 


arenas auriferas 


Miguel Rzquivel 


Sin Nombre 


() 1905 


Sierra Valla 


cuarzo aurffero 


Celestino y Luis Boudet 


! a Negra 




Rahueco 


arenas aurff eras 


Gustavo Ilirch 


Sin Nombre 




Arr. Chenque Malal 


id 


Luis R. Scheiuer 


id 




Arrovo Bandurrias 


id 


Guillermo Schmidt 


id 




id Los Manzanos 


id 


Enrique Wuille llille 


id 




id Chenque Malal 


id 


Luis R. Scheiuer 
CATEOS 


id 



Ano 



Situacitfn 



Substaucia 



Solicitante 



1905 ' Arroyo Mimanque vetas aurfferas > Diego Rogers y G. Hirch 



id Baudurrias 
id Mimanque 
Arroyo Mimanque 
id Kl Manzauo 
id Bu talon 



id 

aluv. aurf feros 
id 
id 
id 



V. Ries y G. Haschembach 
V. Ries y G. Haschembach 

D. Rogers y G. Hirch 

T. Oster v G Guthmann 

E. Wuille Bille v L R. Scheiuer 



id Los Manzanos vetas auriferas J. Sanchez Lopez y G. Schmidt 



Ohservaeiones 



Conc^dido 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



32 



Afio 



Situaci6n 



Suhstaucia 



Solicitante 



Observaciones 



1905 ,j id Rahueco 

id Los Mauzanos 
id Mauchanacd 
id Los anzanos 
id Ncreco 
id Bandurnas 
id Mimanque 
id Rahueco 
' id id 
id id 
id id 



vetas aurfferas 
altiv. aurfferos 
vetas aurfferas 

id 

id 

id 

id 
aluv. aurfferos 
vetas aurffet as 

id 
i.a categorfa 



J. Sanchez L6pez y G. Schmidt 

id 
A. Mackiuuuii y X, Cabrera 
c; Hintch y G. Schmidt 

id 
Hachemhach y Kies 
K. Wuille Bille y L. R. Scheiner 
J. Sanchez Lopez y G. Schmidt 
Diego Rogers y G. Hirch 
K. Wuille Hille y L. R. Scheiner 
L Kouret y A. Martin 



Concedido 
id 
M 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



DISTRITO DE MALAL CABALLO 

1 890 -1 905 

MIXAS SOLICITADAS 



Afio 


Situaciou 
de la miua 


Suhstaucia 


Nombre del duefto 


Nombre 
, de la mina 


i*»«M 


Colonel 


arenas aurfferas 


F. All>ert y M. Moutesiuo 


I*a Fortuua 




id 


id 


E. Deriey y J. Campora 


La Esterlina 


TN94 


Malal Caballo 


id 


Vhanco. Carro y Segura 


Santa Eiena 




id 


oro 


G. Sandoval y C. Vivanco 


Hsterliiia 




id 


cuarxo aurffero 


A. Vivanco y R: Caro 


Esperanzn 




id 


id 


J. M. Cerda y Dario Cintieras 


Huena Vista 


X » 


Arrovo Torredn 


arenas aurfferas 


J. Quesada y C. Vivanco 


I.a Legal 




id 


! >d 


C, Segura y c. Vivanco 


Justicia 


X 


Cajon de los caballos 


id 


C. Vivanco y P. Cerda 


] i.a Vicloria 


X 


id 


id 


A. Vivaueo y R. Abarrua 


L* Florida 




Malal Caballo 


id 


Salvador Cjuiroga 


Hua 




Cerro las Yeguas 


id 


Guillermo Suffern 


La Felisa 




id 


id 


Ansel mo Osi-s 


La Delfiua 




Cajon de los caballos 


id 


nteuor Oses 


Ia\ Riqueza 




M 


id 


K I). Derrey y A. llerrera 


Las Pepitas 




id 


id 


A. Duchiry y *H. Vergara 


Emma 




Arr°. Pichi-eacay-co 


id 


S. Osc-s y H. Caro 


La Providencia 


!•** 


Cerro las Yeguas 


cuarxo aurffero 


R. Silva." Prado v otros 


San Martfn 




Malal Caballo 


id 


id 


Julia 




id 


id 


id 


,1 Gral. Mitre 




id 


id 


id 


1 Gral. Roca 




id 


Id 


id 


El Rosario 




Cajdii ttel C0I6 


arenas aurfferas 


N. Gutierrez y L Castro 


Fortuua 




Mnlal Caballo 


id 


C. Clariso y I), Vivanco 


Tnuidad 




id 


id 


Kmilio Lam area v Cia. 


Sin Nombre 




id 


id 


id 


Perpetuo Socorro 




id 


id 


id 


Sin Nombre 


IS96 


id 


cuarzo aurffero 


Alfredo y Manuel Ossa 


Delia 




id 


id 


Alfredo y Manuel Ossa 


Eugenia 




id 


d 


Juan \V. Crocket 


Temporada 




id 


! d 


Id 


Chararuco 




id 


; »■<» 


id 


! Xieves 


» 


id 


■ id 


id 


Roberts 




Arrovo C0I6 


id 


id 


La Rosa 


* 


M:il»l' Caballo 


Id 


R. G. s 'ch carer 


La Lucfa 


\ 


id 


Id 


Josi^ N. Drysdale 


La Manuela 


> 


id 


id 


A. Ossa. Cerda y A. (>s«a 


Rita 




id 


id 


Alfredo Osmi 


Santa Teresa 


• 


id 


id 


Albert*' Ossa Cerda 


Kebtca 


> 


id 


id 


id 


Flloiuena 


» 


id 


id 


Alfredo v Manuel Ossa 


Hlanca 


. 


id 


id 


" id 


Soffa 


» 


id 


id 


id 


Carolina 


# 


id 


id 


id 


Matilde 


» 


id 


'd 


id 


J nana 


» 


id 


id 


id 


Carmela 


097 


Arroyo Seco 


arenas aurfferas ' 


Ricardo Pino 


Santa Juaua 




Arroyo Guaraco 


id 


E. Ilei Kinia y M. Troucoso 


I.a Florida 


J^S 


Malal Caballo 


euar/o aurffero 


Nestor Zanirtii y Cfa. 


I.a Amelia 


. 


id 


id 


X. Zanartu y V. St wen 


San Juan 


» 


id 


id 


id 


San Pedro 


» 


id 


id 


id 


Los Vivancos 


■> 


id | 


id 


id 


Del Rfo 


> 


id 1 


id ,i 


id 


llSra. Fidela 



33 





* 
Afto 

IQOI 


Situaci6u . 
de la mina ' 


Substaucia 


(•) 


1 

Malal Caballo 


t 
Arenas aurf f eras 
id 


(•) 


* 1 


id , 


X 


1902 1 


Arroyo Guaraco , 


Cuarzo aurffero 


X 


» 1 


id 


id 


X 


» 


Malal Caballo 


id 


X 


» 


id 


id 




» 


Arroyo Guaraco ' 


id 


X 


> 1 


id ; 


id 


X 


» 


id 


id ; 


X 


. 1 


Malal Caballo , 


id 


X 


> 


Arroyo Torreon 


id 


X 


» 


» Guaraco 


id 1 


X 


> 


» Torredn 


id 


X 


» 1 


Malal Caballo 


id 




> 


Arroyo Guaraco 


Arenasaurfferas 




» 


» Guinganco 


id 


(■) 


> 


» Mina Vieja 


id 




» 1 


» Torredn 


id 




» i 


Malal Caballo ! 


id 




» 1 


Arroyo Guaraco 


id 




» 


id 


id 




1904 


id 


id 




» 


Malal Caballo 


id 




» 


id 


id 




1005 


id 1 


Cuarzo aurffero 




• 


id 


id 




» 


id 


Oro 




> 


id 


id 




> ' 


id 


id 




» 


id ! 


id 


X 


> 


Malal Caballo | 


id 




» 


id 


Arenas aurfferas 




» . 


id 


id 




-> 


id 


id > 




» 


id 


id 




9 


rroyo Guinganco 


id 




» 


id 


id 




» 


id 


Id 




. 1 


id 


id 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



E. Ramos Mejfa y A. Lafont 


Cabeza del Torredn 


E. Ramos Mejfa y J. M. Paz 


Piedra Blanca 


Alfredo Ossa , 


; Eduardo 


id 


' Evarsto 


id 


San Pedro 


id ! 


Solitaria 


id 1 


San Francisco 


id I 


Sud- America 


id 


Soff a 


id 


La Cayetano 


id 


Constauci* 


Mac Clelland y E. Sandifford 


Eulogio 


id 


Carlos Lamarca 


id 


Fortuua 


P. Mac Clellaud y K. Sandifford 


Mercedes 


id I 


Carmen 


Francisco Ortfz 


Sin Nombre 


Carlos Benilez 


id 


Joaqufn Crespo 


El Chacay 


Eduardo Crespo 


Sin Nombre 


Jose Trelles ; 


id 


Martfn, Pretti, Valentinoti y Cfa. | 


id 


Miguel Esquivel 


El Chubut 


Jos£ Marfa Ituna 


Sin Nombre 


Jos£ Marfa Ituna 


Emilia 


A. Salas y C. Quiroga » 


< Juanita 


Alfredo Ossa , 


Josefina Alvear 


Juan Kduardo Pini 


Pfui 


Gustavo Rosemberg 


1 Rosemberg 


Federico Walter 


Ramdn Sotomayor 


D. Vivauco y G. Segura 


Reina Hortensia 


Guillermo Aschembach 


Sin Nombre 


Alfredo Hir»ch 


id 


Jorge Oster 


id 


Victorio Rfes 


id 


Guillermo Schmidt 1 


id 


Guillermo Achembnch 


id 


Alfredo Hirsch 


id 


Guillermo Schmidt 


id 



MINAS DENUNCIADAS 



X 1H97 


Malal Caballo 


Oro 


S. Quiroga y N. casas Cordero 


| Julia 


X » 


id 


Cuarzo aurffero 


A. del Rfo Zanartu y E. 


Sturen 


Santa Teresa 


b 


id 


id 


id 


, 


Kebeca 


» 


id 


id 


id 




' Blanca 


I 


id 


id 


id 




j Sofia 


» 


id 


id 


id 




! I*lia 


» 


id 


id | 


id 




I Eugenia 


> 


id 


id 


id 




Matilde 


* 


id 


id 


id 




Juan a 


> 


id 


id 


id 




Caruiela 


( ) 1901 


id 


id 


Salvador C Trotta 




Descubridora 


() ' 


id 


id 


J. M. Paz y C. Quiroga 




La Esperauza 


C) 


id 


id 


Juan Manuel Trebiuo 




La Rosario 


( ) * 


id 


id 


v'elin r.:trcfa 




La Paloma 


x 1902 


id 


O10 


Eduardo J. Sandiford 




Esterlitia 


X 


id 1 


id 


Pedro H. Mac Clelland 




Buena Vista 


( ) - 


id 


Cuarzo ;iurffero 


Aquiiiuo Gchagavfa 


♦ 


1 Descuh 6 R Hor- 
tensia 


(•) 190a 


id 


Cuarzo aurlfen 


Enrique M. Barbosa 




La Esperanza 


» 


id 


Oro 


Enrique CibiJs 




I Pipo 


» 


id 


id 


id 




' La Providencia 


X » 


id 


id 


Alfredo Ossa 




Senora Amelia 


X » 


id 


id 


id 




Rosario 


x 1903 


id 


id 


id 
CATEOS 




Sauta Elena 


Afio 


Situacirin 


Substancia 




Solicitaute 




Observaciones 


1893 j 


1 
Arroyo Colonielo j 


_ 


Juan Duperrut 






> ' 


— 


Aluv. aurfferos 


Guillermo Sandoval y otros 


Concedido 


> 


» Maitenes , 


— , 


Ansel mo Segundo Oses 




id 


1 
> 


» Guaraco , 


— 1 


Antonio Truel 


t 


id 



— 34 



Afio 



1894 

1895 
1896 

1899 

»9<>5 



Situacidu 



Guaraco 



Substancia 



Solicitante 



vetas aurfforas 



» Guaraco 
» Guiuganco 

id '.aluv. aurfferos 

» Guaraco — 

» Cold ; — 

Sierra las Yeguas !' vetas aurfferas 
Arroyo Guaraco Sur! — 

id - 

Arroyo Torredn t aluv. aurfferos 

1. a Categorfa 



Claudio Vivauco y varios 
Hdmulo Silva Prado y otros 
Remigio S. Cruzat 
lorn An La*arte y N. Asiaiu 
A. Marechal v G. Schmidt 

id 

id 

id 
V. Rits y G. Aschenibach 
A- Mackiiiuon y N. Cabrera 
J. Oster y S. Gutmau 
Victorio Ries y G. Hirsch 
Enrique Dewey y Blantje 
Guillenno Schureti 



ohservaciones 



Concedido 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



DISTRITO DE MILLA-MICHI-C6 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



"~ 






— 




1 
Afio 


Situaci6n 

* * • 


Substancia 




1 

1 


de la mitia 




X 


1892 


Milla Michi-cd , 


arenas aurfferas 


X 


> 




id 


id 


X 


• 




id 


id 


X 


» 




id 


id 


X 


» 




id 


id 


X 


. ' 




id 


id 




1893 1 




id 


id 




» 




id 


id 




« 




id 


id 




» 




id 


id 




1894 




id 


cobre 


X 


• 


Arroyo Manzauo 


arenas aurfferas 


X 


» 




id 


id 


X 


> 


Milla 


-Michi-cd 


id 


X 


» 




id 


id 


X 


» 




id 


id 




» 




id 


id 




» 




id 


id 




» 




id 


id 




» 




id : 


id 




> 


Arroyo Manzauo \ 


id 




» ' 




id 


id 




» 


Milla 


-Michi-cd 


id 




» 


Arroyo Maitenes 


id 




> 


id 


Chacayes 


id 


X 


» 


id 


Maitenes 


id 


X 


» 




id 


id 




1*95 


Arrovo Chacayes 


cuarzo aurffero 




» 


id* 


Nuevo 


id 




» 


Milla 


-Michi-c6 


id 




1 
» 1 




Id 


id 




> 




id 


id 




> 




id 


id 




» 




id 


id 




» 




id 


id 




» 




id 


1 ld 




^ 




id 


1 id 




» 




id 


1 id 




» 




id 


id 




» 


Arrovo 


Chacayes 


arenas aurfferas 




k 


id 


Huecu 


id 




» 


id 


Chacayes 


id 




* 


Milla- 


Michi-eo 


oro 




i 




id 


plata 




» 1 


Arrovo Nuevo 


cuarzo aurffero 




iV» 


Id' 1 


r.as Yeguas 


' id 




» 


id ' 


rrasquila 


1 id 




» 




id 


id 




> 1 


id 


Chacav 


id 



Nombre del duetto 



C. P. Hall y A. Gilderdale 
N. Gildardale y B Guy 
W. Backer y A. M. Barnes 

A. Hall y Lerio Philpis 
R. Solar i y J. Domitiguez 
G. Bischoff y M. Amelong 
Nornian Hall y A Litton 

T. T. Schulfe y A. Mackiuon 

C. Moniford y T. Brandbury 

K. S. Harrard y K. Roberts 

J. Carrasco y M. Jaquet 

G. Sandoval y C. Trrutia 

N. Gutierrez y Jose" Cerda 

Lathan Hall y P. Boyd 

J. Olascoaga y C. Hall 

Clodomiro Quircga 

Navarrete. Mellafe, Camus y Cfa 

K. Carrasco y M. jaquet 

J. Carrasco y R. Castro 

L. Castro y A. Carrasco 

G. Carrasco y E. Zerda 

E. I). Derrey y . Herrera 

F£lix Carrasco y Cia. 

Clodomiro Pino y V. Urrejola 

M. Sarratea Piutos y L. Palacios 

B. Caro y I). Vivauco 
S. Cerda "y J. Munoz 
Jam-s Hocking 

id 
Enrique Tudor 
Roberto Begg 
A. Kurt vou Hey king 
M. G. Fortune 
Juan Nelson 
Alfredo Boyd 
Gabriel Mestreit 
Jose Toso 
Arthur Gilderdale 

C. Tresor Mold 
Clodomiro Trtuhev 

A. S. Oses y G. Sufferu 
L. A. Toro y A. Nadean 
Corydon Hall 
Pedro S Benavidez 
James Hocking 
Arturo Gilderdale 
juan Crocket 

id 

id 



Nombre 
de la mina 



Margarita 

La Clara 

La Marfa 

La Isabella 

La Amelia 

La Elisa 

La California 

La Magdaleua 
1 La Carmen 

La Aida 
1 Carmen 

La Merced 

El Carmen 

La Teresa 

l«a julia 
[ La Elvira 

Honor al Trabajo 

Rosario 

S. Dolores 

S. Elvira 

S. Zoraida 

La Kavorita 

La Cutva 

S. Flora 

S. Teresa 

El Porvenir 

Bella Vista 

El Silencio 

I La Portefla 
; Caridad 

' Concepcidu 

Elena 
* Paquita 

Franc! sea 

Inez 

juana 

Gabriela 

Sin Bombo 

La Luisa 

Sin Nombre 

II La Chiripa 
'San Martin 

Eureka 
Madrinita 
La Primula 
La Colombiaua 
Texas 1 , 2 y 3 

., Elisa 

I' La Bandera 
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Afio 


j Situacidn 
> de la mina 


Substaucia 

1 


Nombre del duefio 


Nombre 
j de la mina 

1 


1896 


Arroyo Maiten 


■ cuarzo aurffero 


1 
Juan Crocket 


1 

Georgia 


» 


Milla-Michi-cd 


! id 


• id 


! ha. Linda 


^ 


1 id 


' id 


id 


Matilde 


» 


id 


! id 


id 


La Malviua 


» 


1 Id 


! id 


id 


1 La Mercedes 


» 


id 


id 


id 


Kl Patagdu 


• 


id 


1 M 


1 id 


Victor 


» 


! id 


1 id 


id 


La Suerte 


» 


id 


id 


1 id 


El Hallasgo 


» 


I id 


- id 


1 id 


La Jtisticia 


> 


1 id 


id 


\ id 


La Victoria 


> 


1 id 


id 


id 


, La Juanita 


» 


Arroyo Maiten 


1 id 


id 


1 Florida 


» 


id 


id 


id 


1 Namuncura 


» 


Milla-Michi-cd 


! id 


B, W. Gardou 


I^a Paula 


» 


id 


I id 


Wmo. Warden 


I^a Felisa 


» 


i M 


1 id 


A. G. Towtou 


1 La Juanita 
] La Dorotea 


» 


id 


id 


J. P. Simpson 


» 


; id 


id 


, Federico Carlisle 


1 La Adela 


> 


1 id 


id 


Hugo Wilson 


j La Alicia 


» 


1 id 


! id 


Harry Tudor 


< La Beatriz 


> 


1 id 


id 


Patricio R. Bo? 


La Berta 


^ 


I id 


! id 


George C. Dickiuson 


La Camila 


» 


id 


id 


M. G. Fortune 


; La Cecilia 


» 


id 


i id 


Edunrdo Meriau 


1 La Crist itia 


» 


id 


: id 


Robetto G. Anderson 


j La Elena ' 


» 


id 


id 


Harry Tudor 


' La Sofia 


> 


id 


1 id 


John Hopkins 


La Rosa 


> 


id 


1 id 


J. N. Drysdale 


La Leouora 


» 


id 


id 


1 Federico Carlisle 


La Juaua 


» 


id 


id 


! Kduardo Meriau 


La Inez 


> 


id 


arenas aurfferas 


' I,. A Toro y C. Alfonso 


La Unidu 


» 


id 


id 


L. Castro y S. Viglielti 


La Favorita 


* 


id 


id 


Juan Crocket 


Los Maitines 


» 


id 


id 


Salvador Quiroga ^ hijo 


Cierra del Viento 


> 


id 


! id 


, Salvador y Marcos Quiroga 


La Flor 


» 


Arroyo Manzano 


id 


j Salvador y Manuel Quiroga 


j La Manzana 


» 


id 


id 


' Salvador Quiroga 


Hay Vercmos 


» 


» Trenquito 


id 


; Ansel mo Oses 6 hijo 


Carmen 


» 


! Milla-Michi-cd 


id 


: Francisco Gache 


Tatita 


1897 


! Arroyo Chacayes 


id 


Clodomiro Pino 


Elisa 


1899 


id 


id 


Kicardo Martin 


Sarita y Mario Esther 


> 


» Manzano 


fd 


Kxequiel y Clodomiro Quiroga 


La Negra y Celia 


* 


id 


id 


Lisandro blmos 


La Celestina 


» 


id 


id 


Kxequiel y Clodomiro Quiroga 


I,a Rosa y Matilde 


) 1901 


id 


id 


S. Trotta'y S. Quiroga 


Ana Maria 


> 


> Malliu Blanco 


id 


L. Parada y J. Marten 1 


Sin Nombre 


» 


» Manzanito 


id 


1 Alejandro Peralta 


id 


DI1902 


i » Chaoayes 


id 


Carlos Barrenechea 


El Chacav 


i ") * 


id 


id 


, Carlos Bunge 


id 


(') 1903 


» Aguada Mallin 


Oro 


Sociedad Minas de Oro del Neuqulu 


Aventurera 


() 1904 


id 


id 


id 


Reina Victoria 


(*) * 


id 


cuarzo aurifero 


1 Knrfque Cibils 


Neuqu^n 


( * ) » 


Milla-Michi-cd 


arenas auriferas 


Charelo, Moncrieff y otros 


La Velita 


( * ) * 


id 


id 


Fortune. Moncrieff y otros 


La Nena 


(") 1905 


Arroyo Cura Mallin 


cuarzo aurifero 


Sociedad Minas deOro del Neuquln 


Cura Malliu 


( * ) * 


Milla-Michi-cd 


id 


Clodomiro Quiroga 


La Salamanca 


(*) * ' 


id 


id 


id 


Reina del Mineral 


I *) * 


1 id 


id 


id 


, Tronco de Oro 


( ") * 


id 


id 


id 


Nueva California 


(*) * 


i id 


id 


id 


S. Rosa de Lima 


(*) * 


1 id 


id 


id 


Escudo Argeutino 


(*) * 


id 


id 


Simdu Gut man 


Sin Nombre 


(*) * 


id 


id 


Diego Rogers 


id 


(*) » 


id 


id ; 


Viejo Bueuo K. Woodhousd 


id 


(•) » ' 


i id 


id 


Moncrieff, Burgos y C.a 


La Clara 


(•) » 


1 id 


id 1 


i R. J. Beltramini 


Sin Nombre 



DENUNCIOS 



Aflo 



Situaci6n 
de la mina 



Substaucia 



Nombre del dueno 



Nombre 
de la mina 



(•) 1902 I Milla Michi-co 
(•) 1905 . id. 



cuarzo aurffero Carlos Harrenechea 
id. Beltrnmin v Dubiau 



Mar^arila 
PrcsMcnteOuintana 
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CATEOS 




Afio 


Situaci6n 


Substancia 

!.. . 


Solicitante 


Observa ciones 


1X9 1 


Cordillera 






1 




del Choi oh oy 


oro 


C. P. Hall v P. M. Murdok 




» 


Secci6n XXXIII 


id 


A. Gilderdale y N. J. Hall 




> 


Cordillera 










del Cholohoy 


id 


Wilson Bell y Lathan Hall 


I 


1S92 


Milla Michi-cd 


id 


C. P. nail y A. Giderdale 


1 

1 


i*9.> 


Seccion XXXIII 






I 




Lote 4 


arenas aurfferas 


Enrique I,inch Arribalzaga 


Concedido 


• 


1 

» 


id 


Mario Cornero 




» 


• 


id 


F£Jix Linch Arribalzaga 


I Concedido 


» 


» 


id 


Pedro Kzcurra 


1 id 


» 


» 


id 


Federico Furner 


id 


» 


Milla Micni-c<5 


id 


N. J. Hall y 0. P. Hall 




» 


* 


id 


I^eocadio Kojas y B. Caro 




• 


» 


id 


Guillermo II Davinson y J. C. Pino 




» 


Arroyo Camalon 


id 


Eladio S. Celaya y otros 


Concedido 




Valle Orero 


id 


id. 


id 


> 


Arroyo Butaldn 


id 


Ansel mo 2. Oses 


id 


1S94 


Milla-Michi-cd 


id 


F. Carrasco y N. Cartoo 




> 


id 


oro 


Anselmo Segundo Oses y varios 




> 


id 


id 


Gabriel Mestreit 




^ 


id 


id 


Manuel J. Ohwcoaga (hijo) 




» 


fd 


id 


Alason S. Hall 


| 


* 


1 id 


id 


Arturo Gilderdale 




> 


1 id 


id 


Francisco Navarrete 




• 


id 


id 


An tenor Oses 




1897 


Cerro Cura Mallin 


id 


Augusto y Julio Martfn 


Concedido 


1904 


Milla-Michi-c6 


cuarzo aurffero 


Enrique Cibils 




1905 


Arroyo Butaldn 


vetas aurfferas 


A. Hir-ch y(i. Schmiedt 


Concedido 




id 


id 


E. Wuille Bille y C. R. Scheiiier 


id 




id 


aluv. aurfferas 


A. Hirch y G Schmiedt 


1 id 




• Manzano 


, vetas aurfferas 


A. Mock in 11 on y N. Cabrera 


id 




» Milla- Michi -co 


aluv. aurfferas 


id 


1 id 




> Manzano 


id 


id 


id 




» Chacayes 


id 


id 


id 




* Manzano 


id 


Jorge Newbery 






id 


id 


Rogers y Hirsch 


Concedido 




» Ilutaldn 


id 


Osier y Gutmanu 


id 




» Manzano 


w 


Hirsch y Schmidt 
Clodomiro Quiroga 


id 




• Tranquila 


cuarzo aurffero 


id 




id 


id 


Enrique Dewey y Bautje 


id 




Cerro Pinin 


vetas aurfferas 


Samuel Zavalla 


id 




Mahnida 










Arr.Milla-Michi-c6| 


id 


Enrique Dewey y Bantje 


Concedido 




•> Mallin Blanco, 


1. a categorfa 


J. M. Espeche 


id 




» Tranquila 


2. a categorfa 


P. Bustamante 


id 




* Mallin Blanco. 


id 


Rivera Thuridn, Scasso y Posse ! 





DISTRITO DE CHACAY MELEHUE 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afto 


Situacidn 
de la mina 


Substancia 


* 

Nombre del duetto 


<•) 1905 


Chacav Melehue 


carbon 


A. Espeche y A. Reburdein 




id 


id 


A. Espeii e y G. Espeche 




id 


id 


J. M. Espeche y A. Espeche 




id 


id 


F. G. Espeche y Reburdein 




id 


id 


J. M. Espeche y J. G. Espeche 


/ * \ _ 


id 


id 


A. Espeche y I„. Raven 




id 


id 


A. Espeche y V. Feilberg 




id 


id 


F. G. Espeche y V. Feilberg 




id 


id 


Feilberg I,. Raven 






RESTAUR A CIONKS 


1902 


Chacav Melehue* 


cnrbrtn 


Alejandro Miroli y Cfa. 


() » 


'id 


lignito 


Espeche. F.squivel, Trotta y otros 


(•) iqoj 


id 


carbrin 


id 



Nombre 
de la mina 



Melehue' 
Chacay Melehut 
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CATEOS 




Afto 


Situacidu 


!! 

j 


Substancia 


Solicitaute 


, obscrvaciones 

1 


1899 


1 

I Chacay Melchu£ 


1 


i.a categorfa 


| Kurique Cibils 




» 


id 




id 


Juliiin I.etrange 




> 


id 




carbdn 


Casiniiro J Galli 




1905 


id 


' 


i.a categorfa 


Valentin Feilberg 


i onciiir.o 


» 


id 




id 


Daniel Contreras 




» 


id 


■ 


id 


Kurique Cibils 




» 


id 




id 


• Pedro Genta 




> 


id 


1 


id 


id 




» 


id 


1 


id 


id 




» 


id 




id 


id 





DISTRITO DE CURILEOVU 

1890-1905 

MINAS SOLICITADAS 



Aflo (' 


Situacidn 
de la mina 


1 

Substancia 


'895 , 


Curilcovu 


carbdn 


180/i ■ 


Cerro 


La 


Parva 


id 


» 




id 




hulla 


> 


Rfo Curriles 


i carbdn 


» 


Cerro 


La 


Parva 


id 


1 




id 




id 


» | 


Cu 


rileovii 


id 


» ' 




id 




id 


• 




id 




i<l 


* 




id 




id 


» 




id 




id 


» 




id 




id 


> 1 




id 




id 


s 




id 




id 


» 




id 




id 


» 




id 




id 


» 




id 




id 


» 




id 




id 


» 




id 




id 


> 




id 
id 




id 
id 


> 




id 




id 


» 




id 




id 


> 




id 




id 


» 




id 




id 


> 




id 




id 


» 




id 




id 


► 




id 




id 


' 




id 




cobre 


> 




id 




id 


V 




id 




id 


IS 99 




id 




id 


1902 




id 




carbdn 


(*) » r 




id 




id 


() 1905 




id 




id 


I * ) * 




id 




id 


1 ' '1 




id 




id 


(*) » 




id 




id 


(" ) * 




id 




id 


(") * 




id 




id 


1*1 > 




id 




id 


(•) 




id 




id 


'") * 




id 




id 



N ombre del dueflo 



Nombre 
de la mina 



K. Lamarca y C. Martinez 
Alfredo v Manuel Oss.i 

id 
Manuel Medina 

Tomas Lasarthe 

R. Silva Prado y Ca. 

C. K. Villanueva v J. Sepulveda 

P. L. Ferrer v J. X. Rojas 

C. K Villanueva y M Z. Medina 

Hngtic y J. i:e R. Sepulveda 

Villanueva y M Z. Medina 

Jose Medina v C M. Medina 

J. de I). Sepiilveda v K. Raffei 

P. L Ferrer y M . Zt'ifliga Medina 

P. L. Ferrer y C K. Villanueva 

I. J. Medina y J. R Rojas 

C. E Villanueva v J Sepulveda 

P. L. Ferrer y V. Zi'.Aiga Medina 

C. K. Villanueva y M. Z, Medina 

P. L. Ferrer y V. Ztlfliga Medina 

C. E Villanueva y M. Z. Medina. 

P. L Ferrer y V. Zufliga y Medina 

C. K. Villanueva y M. Z. Medina 

P. C. Ferrer y Zufliga Medina 

Carlos H. Villanueva 

P. L. Ferrer y M. Z. Medina 

C. E. Villanueva y P. L. Ferrer 

I. J. Medina y N. Rojas 

Daniel Monson 

Federico Wight in an 

John J. Touler 

Guillermo Errazuriz 

Carlos Barrenechea 

Horacio Bustamaute 

A. Espeche y A. Reburdeiu 

A. y J. G. Ksptche 

A. Reburdein y J. G. Espeche 

J. M. y J. G. Espeche 

L. Paveu y A. Espeche 

j. M. y A. Jvspeche 

A. Espeche y V. Feilberg 

V. Feilberg y G. F'speche 

L. Raven y V. Feilberg 



Zelmira 
' Sara 
Elvira 
Descubridora del 

Neuqu£n 
La Parva 
Sin nombre 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

W 
id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Load 
La Reiua 
'1 Lardofla 
,, La Fort una 
■' Sin nombre 

id 

id 

id 

" id 

. id 

id 

id 

id 
I. id 



X 1904 



Cnrileovu 



id 



DENUNCIOS 
carbdn | Salvador Trotta y otros 
id ! id 



Desctrbridora del 
Xeuquen 

Melehuc 



- 3« - 



MWi»i 



RESTAUR \CI ONES 



Afto 



Situaciun 
de la miua 



Substancia 



Nombre del dueflo 



N ombre 
de la mina 



() 1902 ■ Curileovu 

() 1004 I: id 



carbon j M. Kspeche, A Torino y otros Curileovu 

id Kspeche. Trotta, Ksquivel y otros id 











CATEOS 




* 

Afto 


1 

' Situaetou 


1 

1 Substancia 


Solicitante 


Observaciones 


i 
1890 


-- _ _ 

Rfo Curruleofu 


carbon 


Arturo Gilderdale y otros 




> 


Cajon Coijro Mel 










chu£ 


id 


Schmidt y Cfa. 




> 


Arroyo Hlauco 


petrdleo 


Toinas C. I)6uovnti 




1S92 


Rfo Curruleofu 


id 


M. j. r.Hderdale 




»9<>5 


Cajon Coifjo Mel- 


1 




' 




chue" 


carbon 


Schmidt* y Cfa. 




» 


Seccion XXX. 










fraccion D 


id 


id 








Curileovu 


id 


Komtilo Silva Prado y otros 








id 


i.a categorfa 


j 11 a 11 Pedro Feilberg 


Concedido 






id 


id 


C.uillermo Schuren 


id 






id 


id 


J M Kspt-chey A. Rabourdeu 


id 




* | 


I id 


id 


V. Feilberjr y Luis Raven 


id 






id 


id 


(riiillenno Rspech^ 


id 






W ; 


id 


Alfredo Kspeche 


id 




► 1 


:d 


id 


J. M. Kspeche 


id 






id 


id 


Miguel Fspeche 


id 






Arroyo Hlauco 


id 


A. Esquivel y H. Feilberg 


id 






id 


id 


M. Ksquivel v <« Schuren 


id 






id 


id 


V. Feilberpr v C. Schureu 


id 



A no 



DISTRITO DE MAYAL MAHUIDA 

1890-1905 

MINAS SOUCITADAS 



Situacion 
dc 1m mina 



Substancia 



X 1S91 Mayal Mahuida arenas a urff eras 



N" ombre del duetto 



a. Gilderdale v C. Hall 



Nombre 
de la mina 

HI Dorado 









CATEOS 




Ano 


Situacion 


Substnncia 


Solicitante 


1 

Observaciones 


JS'JO 


Cerro 










Mavnl Mahuida 


cobre 


A Ih-rio tC roth v C.« 




iHqi 


id 


oro 


A. I'. Hell v Alauson S. Hall 




I ^05 


id 


id 


Lorenzo* Sol da ni 




1 90s 


id 


1 .a categorf a 


M. F.sqitivel v V. Feilberg 


Concedido 


» 


id 


id 


id 


id 


» 


id 


id 


j. I*. Feilbcrg y <i. Schuren 


id 



39 



DISTRITO DE CERRO COLORADO 

1 890- 1905 

MIX AS SOLICITADAS 



Afto 



1901 

» 
1902 



Situacion 
de la mina 



Ccrro Colorado 
id 
id 



Sjubstaiicia 



Cobre 
id 
id 



N ombre del duefto 



1 A. Robertson y J. Miles 
K. l>ervey y A. Robertson 
larlos Harrenechea 



Nombre 
de la mina 



La Elena 
' La Klena 
Sin Nombre 



CATKOS 



Afto 



Situacion 



Substnncia 



Solicitaute 



observacioues 



1905 Cerro Colorado i.a Categorfa Pedro Onta 



DISTRITO DE TILHll£ 

1890-1905 

MINAS SOLI CITA DAS 



Aflo " 

1 

1 

i 


Siuiacitiu 
de la miua 


Substancia 


(*) »9<>4 


Arroyo Tilhue! 


Carbon 


( ) *9°5 


Tilhue 


id 




id , 


1 id 




id 


id 




id 


1 id 




id 


id 




id 


id 




id 


id 



Nombre del dueflo 



Francisco Kuso 
j. M. Espeche 
(i. Kspeche y A. Kaburdein 
J. M. y } O. Espeche 
A. Kspeche y L. Raven 
A. Kspeche y N Feilberg 
O. Kspeche y N. Feilberg 
L. Raven y N. Feilberg 



Nombre 
de la mina 



Porveuir 
Sin Nombre 

id 

id 

id 

id 

id 

id 



() i9°4 



Tilhue 



MIXAS DEXUXCIADAS 
Ilulla Salvador Trotta y otros 



Tilhue 



(') 1904 



Tilhue 



MIXAS RESTAURADAS 
Hulla Kspeche. Trotta y Esquivel 



Tilhu* 





CATKOS 


SnKstaucia 


Solicitante 


Carbon 


M j. Olascoaga 


id 


nselmo Segundo Oses 


id 


Andres Moutaldo 


id 


Kmilio Silva 


id 


j. Burden y Uhiluey y Cia 


id 


David Cogan 


id 


Pacheco Abert Oroth 


a y 2 a Categ. 


Mario de Segar 


Carbon 


Manuel j Olascoaga 



Afto Situaciou 



1890 Rio Tilhue 

Arroyo Tilhu£ 

» Secciduxxx, lote 6 
» Arroyo Ti1hu£ 

» Secci6n x x x , letra D 
» Arroyo Tilhue 1 

» Secci6u xxx. lote 16 
IS96 Cerro Tilhue 

1S99 Arroyo Tilhutf 



Observacioues 
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1 








Lfio 


Situaci6n ' 




Substancia 


Solicitante 


1899 


Seccion XXX. lote 6 


Carb6n 


Miguel Silva 


> 


id id 


'*l 


id 


R. Heimendahl 


» 


id id 
Rfo Ketiquln 


r 


id 


| K. Leupold 




Seecidu XXX 


1 


id 


Mallihau v Cfa. 


m 


Arroyo Tilhu£ 


■ 




• 




Seccion XXX 




id 


MHiiuel Quintana 


I905 


id 




i.a categorfa 


, Pedro Genta 


1905 


Tilhu* 




id 


Renjamfu Gigena y Cfa 


I905 


id 




id 


id 


I505 


id 




id 


' Enrique Barbosa y Cfa. 



observaciones 



DISTRITO DE CERRO CURAC6 

1890-1905 

MINAS SOUCITADAS 



Aflo 



3itnaci6n 
de la min a 



Substancia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



(•) 1902 



Las Cerrillos 
Curaco 



Plata Schouabs, Houdet v Lopez 

id id 

CATKOS 



Porvenir 
Maria 



Aflo 



Situaci6n 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



1902 Pampa 

de Las Liebres 



Cobre 



Enrique dibils 



DISTRITO DE HUITRIN 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Ano 


Situaciou 
i de la miua 

1 


Substancia 


Nombre < 


(') »903 


Arroyo Huitrin 


1 Cobre 


Ceferiuo Quevedo 


(') *9<>5 


id 


! id 


, Alfredo Ossa 


1 ■ 1 » 


id 


id 


id 


( *) * 


Huitiu 


id 


, id 


(•) * 


id 


id 


: id 


(") * 


id 


id 


id 


(*) * 


id 


id 


id 


( * 1 * 


1 id 


id 


john Fischer 


■ "I ** 


id 


id 


id 


( ' \ » 


id 


id 


Kduardo Pini 


() » 


id 


td 


Eduard Nornerh 



Nombre 
de la mina 



La Verdad 

Concordia 

Abuudancia 

Eugenia 

Rosa Elena 

Marfa Teresa 

La C6nsula 

josefina 

Arana 

Estrella 

Moreno 



DISTRITO DE CAMPANA MAHUIDA 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situaci6n 
de la mina 



Substancia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



X 1890 Campaua Mahuida Galena 

X » i id id 

id id 



Schmidt v Cfa. 
id 
id 



Mercedes 

juauita 

Carmen 



— 4* 



MINAS DENTXCIADAS 



Aflo 


Sitnacidn 
dc la mina 


Substancia 


Nombre del dnefto 


Nombre 
de la mina 


X iSoo 


Campana Mahnida 


Calena 


G. Schmidt y A. Groth 


Teresa 


X » 


id 


id 


id 


Carmela 


X • 


id 


td 


id 


Maria 


X » 


id 


id 


id 


Amelia 


X » 


id 


id 


id 


Belen 


X » 


id 


id 


id 
CATEOS 


Carmeu 


A no 


Situaci6n 


Substancia 


Solicitaute 


Ohservaciones 


1890 


Arroyo Huyulon 


Plata, cobre 


G. Schmidt v F. Burtlen 




» 


Rfo Agrio. Sec. xxxi 


Cobre. Galena 


Schmidt y Cia. 




» 


Seccidn xxx. lotc 17 


Tierra refract. 


G. Schmidt y A. Gn>th 




1891 


id xxxi. Rio Agrio 


Cal 


id 




» 


id id letra C 


Galena 


id 




• 


id xx xiv. frac. C 


Plata, cobre 


G. Schmidt v Cia. 





DISTRITO DE LA AMANDA Y ACM£ 

1 890- 1 905 

MINAS SOMCITADAS 





/ 








— 


Afio 


Situacidn 
de la mina 


Substancia 


Xonibre del dueflo 




Nombre 
de la mina 


»9°3 


La Amanda y Acme 


petroleo 


jos£ Pardo y Cfa 


13 


Amanda 


() 1904 


Cerro Tres Piedras 


id 


K. I^annan 


La 


Acme 






La Amanda y Acini 


id 


1 he Neuquen Oil Sindicat 


Sin 


Nombre 






id 


id 


J. Wevand v C. S. Edve 




id 






id 


id 


II. S. Edv? v K. Van Perbarg 




id 






id 


id 


I). A. Ruttland y G. H. Weyan 




id 






id 


id 


H. M. Kdve v D. A. Rutland 




id 






id 


id 


T. C Bun tin y K. RaVina 




id 






id 


id 


j nan Barbi y G. Van Brechet 




id 






id 


id 


G. H. Weyand v T. S. Beunett 




id 






id 


id 


T. C. Buntin v E. J Bennet 




id 






id 


id 


K. Van Perbarg y J. van Brecht 




id 






id 


id 


A. Gardell i y T. t\ Buntin 




id 




id 


id 


H. M. Kdye y A. Gardelli 
CATEOS 




id 


Afio 


Situacion 


Substancia 


Solicitaute 




Obscrvaciones 


191 


3* 


La Amanda v Acme 


uetrdleo 


iorsre H. Wevand 


Concedido 



Afio 



DISTRITO DE LA F£, CONSTANC1A Y REPUBLICANA 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Sitnaci6n 
de la mina 



Substancia 



Nombre del duetto 



Nombre 
de la mina 



(*) 1902 Arroyo Cttrilcoru 
(•) id Nereco 

<•) 1903 Rfo Picun Leofu 



Petroleo Rudecindo Roca 

id The Neuquen <>iM Sindicat 

id Carlos A Orlantlini 



La K# 

Coustaneia 

Kepublicaiia 



42 



DISTRITO DE CERRO LOTENA (PICl>N LEOFU) 

1890-1905 
MINAS SOUCITADAS 



Afto 


Situacidn j 
de la mina 


Suhstancia 


N ombre del dueflo 


Nombre 
:i de la mina 


(') 1902 


1 
Cerro Lotena I 


Petrdleo ' 


The Neuqueu Oil Sindicat 


La Lotena 


(") 


id 


id 


Agustfn Roca 


La Isolina 


() I9°3 


id 


id 


The Neuqueu Oil Sindicat 


josefina 




id 


id 


Vicente Daroqui 


1 Fortuna 




id 1 


id 


Jos<? Rodrigo Botel 


1 Siglo XX 




id 


id 


Art tiro Daroqui 


La Lucha 




id 


id 


Rafael M. Martinez 


Sau claudio 




id 


id 


Leopoldo Maqueda 


Ricardo Explorador 


() I9«>4 


id 


id 


Diouisio N. Schoo 


Maria Antonia 




id 


id 


The Neuqu£n Oil Sindicat 


, Triunfo II 




id 


id 


id 


! Victoria IV 




id 


id 


id 


Victoria I 




id 


id 


Rudeciiido Roca 


julio Blanco 




id 


id 


The Neuqueu Oil Sindicat 


Sau I'ederico XI 




id 


id 


id 


Triunfo V 




id 


id 


id 


Patria Miuera VI 




id 


id 


id 


Argentiuo VII 




id 


id 


Felipe Luchinetti 


Coustituci6n VIII 




id 


id 


Andre's Lucio y Cf». 


La Ley IX 




id 1 


id 


The Nenqu£n Oil Sindicat 


: San Andres X 




id 


id 


id 


San Francisco XII 




id : 


id 


id 


San Ricardo XIII 




id ! 


id 


id 


Sta. Graciana XIV 




id 


id 


id 


Sau Antonio XV 




id ' 


id 


id 


Hector Claudio XVI 




id 


id 


id 


1 I.a Negra XVII 




> id 


id 


id 


Marfa Ksthet XVIII 




id 


id 


id 


La Felisa XIX 




id 


id 


id 


La Matilde XX 




id 


id 


id 


La Leopoldina XXi 




id 


id 


id 


La Atnalia XXII 




id 


id 


id 


La Benita XXIII 




id 


id 


id 


La Klisa XXIV 




id 


id 


id 
CATEOS 


Sin Nombre 


Ano 


Situacidn |, 

,1 

1 


Substancia 


Solicitante 


J Observaciones 


1902 


1 


1. a categorfa 


1 

Neuquen Oil Sindicat 




» 


Arroyo Picun Leofti ' 


1 


Federico A. Meudraco 


— 


> 


Picun Leofu 


— 


Carl. Krai? 


Concedido ' 


1904 


Cerro Lotena 


1. a categorfa 


The Neuquen Oil Sindicat 


id 


> 


id 


id 


id 


id 


» 


id 


id 


id 


id 


1905 


id i 


id 


Carlos S. Rdye 


id 


> 


id 


id 


• F. Pasmati 


id 


> 


id 


id 


Carlos 1*. I.mnb (hijo) 


id 


» 


* 


id 


R. Echeuique 


id 


» 


id 


id 


R. Handle 


id 


> 


id 


id ' 


E. U. Luinh 


id 


» 


id 


id 


j. M. Rewbsthairi 


id 


> 


id i 


id 


, A. G. Gum per 


id 


» 


id 1 


id 


1 W. Higgins 


id 


» 


id 


id 


B W Garden 


id 


» 


id 


id 


james Marjonbanks 


id 


> 


id 


id 


E. B, Macadam 


I 1 ld 


> 


id 


id 


yuan Repetto 


! id 



DISTRITO DE SALINA DE PICHU-PICU-LEOFU 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afto 



Situacidn 
de la mina 



Substancia 



Nombre del duefto 



Nombre 
de la mina 



1902 



Sal 
id 



Antonio Romero 
Arturo Ortiz 



La Paz 
F^ntrerriaua 



43 



CATEOS 



Ado 



1905 



Situaci6n 



Arroyo Pictin-Leofu 
id 
id 
id 
id 



Substancia 



1. a categorfa 
id 
id 
id 
id 



Solicitante 



i Romualdo J. Charelo 
E. H. Li may 
A. N. Linares 
Ernesto Viejobueno 
E. Wallace Mac. Gregor 



Observaciones 



DISTRITO DE RfO LIMAY 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Aflo 



Situacidn 
de la mina 



Substancia 



Nombre del dueflo 



Nombre 
de la mina 



1901 


i Rio Ltmay ' 




Lignito 


Doroteo Ibafiez 
CATEOS 


La Negra 


Aflo 


Situacion i 


Substancia 


Solicitante ' 


Observaciones 


1S90 


Valle de Las Da mas ' 


petroleo 


Matias G Sanchez y C°. 




J90I 


Rfo Llraay 


combustible 


P. Fouticoli y Doroteo Ibanez 


Concedido 


I902 


id id 


id 


P. Konticoli y j. Newbery 




» 


id id 


id 


Pedro O. Luro 




I904 


Nahuel-Huapf 


carbon 


Alejandro Kron Hey King 




19O.S 


Rfo Limay 


combustible ' 


Vicente Cucullo 


Concedido 




id Traful 


1. a categorfa 


Miguel Pineiro Sorondo 


id 


• 


Arroyo 










Ctiya Manzano 


aluv. aurffero ' 


jorge Newbery 




j 


Arroyo Pil-pil 


id 


Prank A. Mark 


Concedido 




id Chapelco 


id 


id 


id 




id Pil-pil 


id 


Alberto A. Reynolds 


id 




id Chapelco 


id 


id 


id 


» • 


id Cabulco 


Id 


id 


id 




id id 


id ; 


Frank A. Mark 


id 



V A R I S 

1 890- 1 905 

CATEOS 



Aflo 



Situacion 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



1890 Rio Netique'n 

1893 Pehuel Mahuida 

1894 Departamento v 

1895 Sec. xviii. Dept. II 

1896 Cerro Caicoycn 

id 
id 

1897 Cerro Primavera 
1900 Departamento IV 

id 
» id 

id 
» - id 



Sal it re 
vetas aurfferas 
id 
id 
1. a categorfa 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



Arturo Gilderdale 

Ansel mo Seguudo Oses y otros 

Leopoldo Moquay 

Rdmtilo Silva Prado y otros 

Carlos GalUniana y otros 

P. Fonticoli y S. Viglieti 

R6mulo Silva Prado y otros 

Manuel Sasso 

jorge G Rhode y Cia. 

Celestino P£rez y Cia. 

Anacleto Rodrigo 

Ernesto Laineiri 

Evaristo Hidalgo y A. Chaveton 



Concedido 
id 
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Ano 


1 Situaci6n 

1 


Substaucia 


Solicitaute ] 


Observaciones 




1 90 1 


Departamento IV 


1. a categorfa 


1 
jorge Rhode y Cia. 






• 


id 


id 


Celestino Perez y Cia. 






> 


id 


id 


Moises Ramirez 






» 


id 


id 


j. Rhode y Cia. 






1902 


id 


id 


Alejandro Miroli 






1905 


1 Arroyo Camale6n 


. vetas aurfferas 


jorge Oster y S. Gutman 


Concedido 








id 


1 a categorfa 


id 


id 








» Guanaco 


aluv. aurfferos 


E. Wuille Bille y G. Hirsch 


id 








» Nave 


cobre 


Carlos V. Delfino 










id 


vetas aurfferas 


E. Wuille Bille y G. Hirsch , 


Concedido 








Camalcdn 


aluv. aurfferos 


E. Wuille Bille y L. R. Scheiner \ 


id 








Rio Neuqueu 


id 


Miguel Cigorraga y otros 


id 






> 


Ccrro Caicayen 


1 a categorfa 


juau Pedro Feilherg 


id 








id 


id 


Id 


id 






I 1 


id 


id 


Valentin Keilberg 


id 








Id 


id 


Valentin Keilberg 


id 








Cordillera del 














Viento 


id 


juan Pedro Feilberg 


Concedido 








id 


id 


Valentfn Fell berg 


id 








id 


id 


juan Pedro Feilt>erg 


id 








id 


id 


id 


id 








id 


id 


Guillerino Schuren 


id 








id 


id 


id 


id 








Arroyo Guauacos 


1 aluv. aurffero 


P. Bustamacte 


id 








id 


id 


M. Salas y M. Leina 










Rfo Neuqu£n 


id 


Leopoldo Bollo 


Concedido 








Lago Filohuelmeu 


id 


Solari y Mansilla hijo 


td 








Rfo Ca'eo'1'1 


id 


id 


id 





TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN 



KESUMEN GENERAL 



MINAS 



CATEOS 



Ano 


Solicttadas 


Denunciadas 


Restauradas 


Concedidas * 


Solicitados 


Coucedidos 


1890 


3 


6 




V 


17 




1891 


1 


— 


— 


I 


7 


— 


1892 


6 


— 


— 


6 


2 


— 


1893 


6 


— 


— 


10 | 


16 


10 


1894 


32 


— 




— 


10 


— 


1895 


*9 


— 


- 


— 1 


3 


— 


1896 


95 


— 


-- 


2 ; 


5 


— 


1897 


3 


10 


— 


c 


2 


2 


1898 


6 


— 


— 




— 


— 


1899 


6 


- 


— 


1 


10 


— 


1900 


— 


— 


— 


— 


5 


2 


1 901 


8 


4 


- 




S 


1 


1902 


32 


9 


3 


15 


1 


— 


1903 


10 


1 


— 


1 


— 


— 


1904 


48 


3 


3 


1 


5 


3 


1905 


69 


1 





1 


1 28 


104 


Totales 


354 


34 


6 


45 | 


222 


121 



TERRITORIO NACIONAL 



DK 



RIO NEGRO 



-.rf. . 



* 



/ 



TERRITORIO NACIONAL DE RIO NEGRO 



DISTRITO DE FUERTE GENERAL ROCA 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situaci6n 
de la mina 



Substancia 



X 1 90 1 Fuerte Gral. Roca ;, hierro 



Nombre del duetto 



Antonio A. Romero 



Nombre 
de la mina 



Prosperidad 



CATEOS 



Afio 



Situacion 



Substancia 



1900 Colonia Oral. Roca 



Solicitante 



K. Perez y Antonio Romero 



Observaciones 



DISTRITO DE BARILOCHE (NAHUEL HUAPf) 

1 890 -1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situacidu 
de la mina 



Substancia 



Nombre del ducfio 



Nombre 
de la mina 



— 


— — __ — 


- - — 


1 




1900 


San Carlos de 




1 






Bariloche 


carbtfn 


Marcial MirAs 


La Delicia 


1905 


1 . , 1 
i id 


bitumen 


Tr&nsito Alvarez hijo 
C ATE IS 


Prosperidad 

* 


Atio 


Situacidu 

1 


Substancia 


Solicitante 


Observaciones 


i893 


Rfo Pichi Leufn j 


aluv. aurffero 


G. Raymond y W. Parkert 


'! Concedido 




id 


id 


G. Small v R. Newberrv 






id 


id 


A. Dew v P. Antelo 






id 


id 


j. Hall y A. Wilkes 






id 1 


id 


Oca Ladd y C. Williams 






RfoChubut-Villegas 


id 


J. jodd y M. H. Kehor 






id 


id 


L. Fitzhi v A. E. Ausou 




1&94 


Lago Nahuel-Huapf 


carbon 


jorge Newberry 





_ 48 -- 

DISTRITO DE PUESTO SAN ANTONIO 

1890-1905 

MINAS SOLICITADAS. 



kflo 


, Situacitfn 
de la mina 


Substancia 


1891 


Puerto San Antonio 


sal 


• 


id 


id 


1X92 


Id 


id 


• 


id 


id 


» 


id 


id 


» 


id 


id 


» 


id 


id 



N ombre del dueflo 



Guillernto j. Nunez 
Alejandro Mac Kill 
, M Clement y C. Mejfas 
M. Robles y j. CoKan 
Hulojio y A. Cuenca 
N. Contin y j. Galiano 
A. Mej'fa y A. Cuencn 



Nombre 
de la mina 



Sin nombre 

id 
Patagonia 
Rfo negriua 
Carmen 
Oportunidad 
Portefla 



DISTRITO DEL MAITEN 

1 890- 1905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situacion | 

de la mina 1 



Substancia 



Nombre del dueflo 



Nombie 
de la mina 



1903 i Arroyo Maiten arenas a nrff eras Leon Gottlieb 
1905 id cobre id 



Klondyke 
id 



CATKOS 



Aflo 



Situacirin 



Substancia 



Solicitaute 



Observaciones 



1S99 



»9°S 



Rio Maiten 

id 
id 
id 
id 



in categorfa 
id 
id 
id 
id 



Klis Thurtell 

Claude B. Darshwood 

Victor Negri 

Miguel Pinero Soroudo 

Kdunrdo Acosta 



Arroyo Norquinco arenas aurfferas jorge Newberry 

Rio Chubut id Miguel Pinero Scrondo 

Arroyo Baker i.a categorfa Andres H. Pasmau 

Arroyo Norquinco id Horacio Varela 



Concedido 
id 
id 
id 
id 
id 



DISTRITO DE CHINQUINEIN 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situacion 
de la mina 



Substancia 



Nombre del dueflo 



Nombre 
de la mina 



1S99 Arroyo Chinquinein carb<5n 

> id id 

1900 , id id 



G. M. Chekue y C. Williams 
W. Lloyd y F. Fraga 
T. Mataldt y j. Brun 



Cardiff I 
Cardiff II 
,,La Bllgica 



- 49 - 







CATEOS 




Afio 


1, 

Situacidn Substancia Solicitante 

! 

1 1 


i 

j Observaciones 

1 


1904 


1 Arroyo Chacay- 
Huarruca 


jarenas aurfferas J. Newberry 


:i " 


* 


Arroyo Chinquinein id , Rod. Newberry 




>9°5 


Arroyo Chacay- I i.a categoafa Angeliuo Zorrraqufn 
Huarruca 


Concedido 

1 


> 


Al Norte de A. id — 
Zorraqufu J Arroyo ' 
Chacay- Huarruca) | — , Jose" M. Llohet 

CATEOS VARIOS 


% 


Afio 


1 

Situacidn Substancia Solicitante 

'1 
I 1 


' Observaciones 


i893 


|l 
iRioQueiiqucMetrew aluvidn aurffero L. Babl y Skeplerd 


, 


1S96 


id — | Kdmundo Mackiuley 


• 


1S97 


id ■ 1 Oscar Ostermayer 




1S98 


Arroyo Chuincuinco carbon Carlos Williams 


1 


»905 


I Rfo Seco aluvidn aurffero 1 Federico Olhausen 


Concedido 


1905 


Conflucncia Neu- ,i mica ' id 
queu-Limay 1 


t 




id id , id 


» 




N. O. Colonia Pil- || x.a categorfa Samuel Pearson 


» 




canen 






id id jVfctor Negri 


'i » 




Naciente Rfo Chu- aluvidn aurffero Eduardo Acosta 


» 




but 






id id Samuel Pearson 


> 




Arroyo Fitatemen ; id Horacio Beccar Varela 


. 




id Klondike id j. Manuel Llobet 






— id Solari y Mansilla (hijo) 






— . 


id id 





TERRITORIO NACIONAL DE RIO NEGRO 



RESUMEN GENERAL 



MINAS 



CATEOS 



Afio 



1S90 
1891 
1892 

s 93 

1894 

> s 95 
1S96 

i**>97 
1*9$ 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
'9°5 



Totales. 



Solicitadas 



Denunciadas 



Rest uradas 



Concedidas , Solicitados 



Concedidos 



2 
5 


— 


— 




8 
1 


1 


2 
2 
1 

1 


— 


— 


1 

1 

1 


1 

1 

1 

2 
1 


— 


— 


— 


1 
20 


-- 


2 


— 


— 


1 


'5 


»5 


— 


— 


1 

1 1, 


37 


16 



TERRITORIO NACIONAL 



DEL 



CHXJBUT 



~k 




■ 
i ; 

! 
I 



fc 

t 



1 



TERRITORIO DEL CHUBUT 



Existen en ese territorio varios distritos auriferos que son conoci- 
<ios desde tiempo atras y han sido reconocidos hace mucho aiios por un 
empleado de Departamento Nacional de Minas y Geologia; son estos los 
distritos del Teca, del Rio Corintos, del Lago Fontana y del Rio Cor- 
covado. 

Estos ultimos afios el movimiento minero ha tornado de nuevo 
algiin impulso, probablemente debido en gran parte a que los modernos 
inetodos de explotacion de los aluviones auriferos permiten esperar resul- 
tados alii donde anteriormente toda explotacion se hacia imposible. 

En el Teca se conocen numerosas vetas de cuarzos auriferos que 
actualraente se estudian de nuevo, pero hasta ahora la industria minera 
solo se haila representada por la explotacion de las salinas de las costas 
y de las canteras de las Peninsula Valdez. 

Los esfuerzos realizados en esa explotacion son importantes, a ellos 
se deben los ramales ferreos de la Peninsula Valdez v Cabo Blanco v los 
consiguientes beneficios generates para la region. Ademas el valor de la 
sal ha bajado mucho con esta concurrencia a la sal extrangera y quizas 
no hayan.sido suficientemente apreciados los sacrificios hechos por los 
concesionarios para iraplantar esa industria en una region tan desolada, 
pues hasta ahora ha carecido en absoluto de toda proteccion. 



TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT 



DISTRITO DE PENINSULA VALDEZ 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 





1 


-- 




Aflo 


Situacidn 
1 de la mina 


Substancia 


X 


1891 


Pen Insula Valdez 


Sal 


X 


» 


: id 


1 id 


X 


» 


id 


id 


X 


» 


I id 


id 


X 


» 


id 


id 




1892 


id 


id 


X 


> 


id 


1 id 


X 


> 


id 


id 


X 


» 


1 id 


id 


X 


» 


id 


id 


X 


> 


id 


id 


X 


» 


id 


id 


X 


k 


Salinas Chicas 1 


id 


X 


» 


id 


1 i d 


X 


> 


id 


id 


X 


• 


id 


1 Xd 


X 


> 


id 


1 id 


X 


.. 


1 id 


id 


X 


» 


id ! 


id 




1897 


Peninsula Valdez ' 


id 




» 


id 


id 




» 


id 1 


id 




> 


id 


id 




» 


1 id 


1 id 




» 


id 


1 id 




^ 


id 


id 




» 


id 


id 




» 


1 id : 


id 




» 


1 id 1 


1 id 




» 


id , 


id 




» 


id 


1 « d 




^ 


id 


1 id 




> 


id 


id 




» 


id 


1 id 




» 


id ! 


! i d 




» 


id 


id 




> 


id 


id 




» 


1 id 


id 




» 


id 


1 id 




1902 


Salinas Chicas j 
id r 


id 




» 


id 



Nonibre del dneno 



Nombre 
de la mina 



11 



Piaggio Ferro y Cia. 

id 

id 

id 

id 
j. de Dios Aguilar y M. Campillos 
D. de Filippi y F. Traficante 
A. de Felippi y Ni colds Melfi 
A. Acevedo y E- Lequineche 
j. N. Acufia y D. M, Acufia 
Piaggio P*erro y Cia. 
Vicente y Angelo Melfi 



Divididas entre: 
Piaggio Ferro y Cia. 
Antonio Munno y 
A. Astorga 



Enrique Vtrenti 

Adriano Bordenave 

Marius I«arrien 

Pedro Cabrera 

Augusto Kenaud 

Ha us Kries 

jnlio Pelletan 

Kdgardo Frantz 

Rmilio Luquen 
1 julio Soulier 

Luis A. Muffren 
1 Raul Auby 

Fernando Rossi 

Francisco Pinger 

Gustavo Dessein 

Domingo Russo 

Lorenzo Dejean 

Guillermo Dierks 

A. Liewe Franck 

Enrique Greiber 
1 Accinelli. Dall'Oglio y otros 

DallOglio, Accinelli y Solari 



I Celestina 
I Celestina IV 

Celestina II 

Celesiina III 
; Celestina V 
I I'erseverancia 
I Bariloche 

Buenos Aires 

Villarino 
I La Plata 
. Andes 

I Independencia 
' Patagonia 
' San Martin 
I Rivadavia 

Victoria 
, Santa Cruz 
1 Riachuelo 

Chubut 

Pozo 
. San juan 

Blanca 

Gaspar 
I San Carlos 
j Clara 
' Costancia 

Maria 

Coronela 

Violeta 
1 Le6n 
ijazmfn 
' Rosa 

Mariposa 
' Genoveva 

La Chilena 
I Salada 
I Azucena ( 

Dora 
I Cora 

Sin Nombre 
id 



DISTRITO DE CORINTOS 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Aiio 



X 1893 

X > 

X * 



il 



Situacidn 
de la mina 



Arroyo Golden 

Stream 

id 

id 



Substancia 



Nombre del dueflo 



'cuarzo aurffero | Esan Erans 

id j. Langley y R. Geiffiths 

id j Hanis y Robert Ewards 



Nombre 
de la mina 



Fortuna 

Santa Fe 

1 Bryn Rlys 



- 5* 



4 


^ 

Aflo 


| Sit 
de 1 


1 
uacidu 
la miua , 


Substancia . 


Noinbre del duefto | 


Nombre 
de la mina 


X 


i«93 


1 

Kfo 


Coriutos 


i cuarzo aurf fero 


1 
E. J. Trice , 


Britauia 


X 


» 




id 


Id 


W. jones y Rhys Thomas 


Bronwen 


X 


» 




id 


id 


j. Morgan y P P. Roberts i 


Dewi 


X 


» 




id 


id 


I Honell jones y Hoz Willams 


Washington 


X 


» 


! 


id 


id 


Vosiah Langley 


Birmiughan 


X 


> 


1 


id 


id 


Esau Kraus y E. F. Prince | 


HernvHun 


X 


> 




id 


id 


Rhys Thomas y T. Morgan 


Vrongoch 


X 


> 


1 
■ 


in 


id 


Morgan jones y R. Griffths 


Brythou 


X 


» 




id 


id 


j. Cosllet Thomas y I). Roberts | 


Caroline 


X 


» 




id 


id 


I. Houel jones y W. j. Hughes 


Glaulliron 


X 


» 
1894 


1 Arroy 


id 
Golden 


id 


C. Evans y R. R. Edwnds 


Llyu Ollaro 






i Strcan | 


1 id 


Yohn Hoewll Yones 


, Suuica 




» 




id 


aluv. aurffero 


W. jones y Thomas Willams 


Cacul 




» 




id 


id 


R Thomas y W j. Hores 


Galats 




» 




id 


ic 


Morgan Ph. Jones y J. Langley 


I«oyel 




» 


Arro. W 


istern Creek 


id 


K V. Pries 


Esquel 




1895 


Arroy 


Golden 




t 








Streau 


id 


I). C. Thomas y j. Cosllet Thomas 






> 




id 1 


! W 


A Kron Heykin y C. Levall ' 


Handlev 




» 




id 


id 


P. Verger y j Araliehety 


Olfa 




> 




id 


id 


P. Rodrigo y A. Bonacio 


i Anna 




> 




id 


id 


K Denis y Jorge Bosset 


' Paula 




» 




id 


id 


I, Renes y j. Kocet 


Elsita 




1896 


Coriutos 


i cuarzo aurffero 


j. H. j ones y T. Langley 


1 Erin 




» 




Id 


id 


J. Willams y W jones ' 


Howell 




• 




id | 


id 


, Pelers jones y R. Edward 


Catalina 




» 




id 


id 


Esau Erans hijo 


Cosllet 




1 




id 


id 


I Cosllet Chomas 


Tomds 




> 




id 


id 


jHines Hanies y I). Roberts 


Berta 




> 




id 


id 


j. Langley y T. I). Williams 


Richard 




» 


1 


id 


id 


W. j ones y R. Thomas 


Robert 




> 


Arroyo Golden 












Si reaii j 


aluvioues aurff. 


j. M. Thomas y P. R. A. Ravies 


Gladstone 




» 




id 1 


id 


1 E. J. Williams y E. Owen 


General Mitre 




> 




id 


id ! 


j. Thomas y N. O. Davies 1 


Para pa 




i*97 




id 1 


id 


Carlos Wclsch 


San Rodolfo 




* 




id ' 


id 


Carlos Rouxel 


San Francisco 




» 




id 


id | 


Guillermo Vadell 


San Enrique 




» 




id 1 


id 


Felipe Posth i 


Sau Raimundo 




> 




id 1 


id 


Panlo Schuren 
CATEOS 


Sau juan 


i 


Afio 


1 Situacidn j 
_. . 


Substancia 

1 


1 

Solicitaute 

1 


Observacioues 

1 




1892 


' Rfo 


Coriutos ' 


1 

oro 


oseph Langley 






> 


1 


id 


1 id 


Esan Erans 


1 




■» 


1 


id 


id 


Thorn rs Morgan ' 






» 




id 


id 


Klys Morgan 






» 


| Rfo Norte I 


id 


David M. Davies 






i«93 


Rfo 


Coriutos 


id 


I j. Cosllet Tomas I 






> 




id 


1 id 


E. J. Price 






» 


1 


id 


1 id 


P. B. Williams 






j) 


Colonia 16 Octubre 


, galena 


l Acron jones 


i 




> 


! 


id 


carbon 


juan h. Mulhall ( 






» 




id 


arenas aurfferas 


John M j ones 


i 




1894 


jColonia 


16 Octubre 


aluv. aurfferos 


1 George Williams 


'■ 




» 


Rfo 


Corinto 


id 


james Harris 1 






> 


1 


id 


id 


Richard Griffiths 


' 




> 


Rfo Golden Streau j 


1 id 


j. Cosllet Thomas 






> 


, Arroyo Hescker 


id 


james Williams 






» 


Rfo 


Corintos 


cuarzo aurffero 


A. Kren Hey King 


1 




» 


Arroyo Golden Gully 


ia categorfa 


Venancio Cossa 






» 




id 


id 

1 


jorge Newbery 


1 




» 


Rfo 


Corintos 


1 aluv. aurfferos 


1 Charles G. Gordon 


: 




1897 


Colonia 


16 Octubre 


id 


Federico Penuquia 






» 




id 


, id 


John W. W. Hey King 


1 




> 




id 


id 


Ger6uimo Mompurgo 






1899 




id 


id 


A. Morthington Topp 


1 




• 




Id 


id 


juan Davies 


1 




I9<>5 


Arr°. W 


esteru Creek' 


arenas aurfferas 


Arthur Geo Pruden 


Concedido 




» 


Rfo 


Coriutos 


id 


1 Arturo C.awes 


id 




3 


Colonia 


16 Octubre 


id 


Federico G. Hrourr 


id 




» 


Rfo Corinto 


oro 


jorge Henderson 


1 
1 




» 


1 


id 


1 id 


Enrique A Hill 


1 




> 


id 


id 


id 


1 



— 57 — 

DISTRITO DE TECA 

i 890- 1 905 

MINAS SOI.ICITADAS 



Afio ; Situacion 
de la mina 


Substancia 

J 1 


X 1892 Arroyo Ganol 


cuarzo aurffero 


X j 


► ,' id 


id 


X 1 


» id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


id 




► ! Rfo Curts 


id 


X 1 


► leca 


id 


X > 


id 


id 


X 


id 


id 


X 1 


id 


! id 


x ; 


t id 


i 1 id 


X 


id 


id 


x « 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X j 


id 


id 


X i 


> id 


id 


X 1 


> 1 id 


id 


X > 


id 


id 


X « 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X * 


id 


id 


X > 


id 


id 


X > 


' , id 


id 


X 


id 


id 


X 


id 


id 


X 1 


► , id 


id 


X i 


id 


td 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X > 


» 1 id 


id 


X 1 


► ' id 


id 


X 1 


id 


id 




id 


!' id 


X 


id 


id 


X « 


id 


r id 


X 


> Arroyo Cwts 


aluv. aurfferos 


X 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X J 


id 


id 


X 1 


► Arroyo Joan 


id 


X 1 


id 


id 


X « 


id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


id 


1 fd 


X j 


id 


id 


X 


id 


id 


X > 


id 


id 


X * 


id 


1 id 


X 


id 


1 id 


X i 


► id 


1' id 


X i 


► , id 


id 


X » 


id 


id 




► Arroyo Sand Du 


id 


X 1 


► / Arroyo Ganol 


id 


X > 


► Arroyo 






King Williams 


id 


X 1 


► Arroyo Ganol 


id 


X 


"id 


id 


X 1 


id 


id 


X 1 


► | id 


id 


X 1 


id 


id 


X 3 


> ,. id 


id 


X 1 


id 


id 


X 


id 


id 



N ombre del duefio 



William E. Richards 
! id 

id 

id 

id 
John Coslett Thomas 
Humphrey y joues y S. jones 
John Evans y John Rouland 
Willaus Jo'.es y Benjamin Jones 
George Williams y John Nichols 
R. H. William* e" Isac Ellis 
David Thomas y David Evans 
T. Trice y Peter Jones 
Cyndric Roberts y D. Jones 
S. Willaus y Rhyn B. Rhys 
David Pugh y J H Price 
Llevelyn Thomas y R. Willams 
W. Willams v David Rogers 
W. C. Thomas y J Ap Willams 
M. B. Rhys y LI. Jones 
J. Langley y R. Feizing 
O. Will, ms'y C Thomas 
Eduin c Kobeits J. Thomas 
J. Willams y W. Willams 
W. Richards y R. Nichols 
Arturo (ieomans y Cfa. 
Willams Ball in y Cfa. 
Maximilian Weil y Cfa. 
Bernardo Simon y Cfa. 
George Plaut y Cfa. 
Arturo Gilderdale y Cfa. 
Eudoro Cisneros y Cfa. 
Alejandro Grills y Cfa. 
Emilio Fraseiui y Cfa. 
Enrique Wollmanu y Cfa 
Emilio Schiff y Cfa. 
I Antonio Porta y Cfa. 
Jos£ Mussiu y Cfa. 
, Ricardo Mayol y Guido Tau 
! M. Roch y Cfa. 
Francisco Fessel y Cfa. 
E. T. Price y Peteo jones 
John Coslett Thomas 
Cyfidric Roberts y D. jones 
John Willi8ms y M. Williams 
T. M Williams y R.B. Rlyn 
John Nichols 
David Pugh y j. H. Price 
1 Llewelyn Thomas y R. Williams 
Myfir B Rhys y Lath jones 
W. j. Williams y D. Rogers 
Joseph I.angley y H. Feising 
, H. P. jones y J S. jones 
D. C. Thomas y II. R. Evans 
V. C. Thomas y j. A. Williams 
John Evans y john Rowlana 
, Williams jones y B. jones 
Guiling Williams y E. Thomas 
Williams Richards' y R. Nichols 
George Williams 
Richards Williams y I. Mlis 
W. E Richards 

Edurvn E. Roberts 

G Williams y E. C. Thomas 

Homphrey jones y j. P. jones 

David C. Thomas* y D. Evans 

W. (\ Thomas y j. Williams 

Williams Richards y R. Nichols 

john Evans y John Roudand 

W. jones y B. jones 

G Williams y j. Nichols 



Nombre 
de la miua 



Nichols Champion 

H. P. Favorite 
1 St. Gwilyms 
, Sau jorge 
1 St. john 
I Ps. Coslett 

Lamber 

Ucheldiu 
I Benschoise 
'' Main Loade 
I Cudd 

Princess 
I ' Di agon 

Demol 

| St. Morgans 
1 Blodwfiis 
I Agnes 
! Ircorcu 

Wmis. Favourite 

Grace 

Idris 
1 Jewan 

Trealaw 
• America's 
I Richards Hope 

Francisca Isabela 
I Lloyn On 11 
■ Florida 

Bangor 

I Rivadavia 
hantander 

I I Blodwen 
I Eluned 

i Eos Mostiug 

Edith 

Dolge ley 

San Martfn 

Zaiate 
u Repdblica 

Michael 
' Ricardo 

St. Thomas 
1 1. Cwts 

S. Davit 
1 Rhodda 
' Istrad 

Bryn Guryu 

Glyn Dur 
1 King Roberts 
1 King Harri 

St Michael 
1 St. Joseph 
, King Samuel 
i I Bryn Hyf rj'd 
, Bryn Cruen 
1 Glew 

Bryn Teg 
jl King Salomon 
1 J. Gors 

Teysor 
,| Sin Nombre 
I M6n 



Bryn Uchel 

Glan Duir 

Pent y Bont 

St. Deur 

D61-Adel 
I Gwalia 
l St. Rowlands 

Gofaint 

Unol 



58 



Aflo 


Situacidll 
de la mina 


1 
Suhstancia 


Nombre del duello 


1 Nombre 
de la mina 


X 


1*92 I 


Arroyo Ganol 


aluv. 


aurfferos , 


R. H. Williams £ Issac Elias 


Gosel 


X 


1 


id 




id 


Thomas E. Price y Peters Jones 


San Pedro 


X 


• 


id 




id 1 


Hdury Roberts 


Antur « 


X 


» 


id 




id 


Cindric Roberts y D. jones 


St. Tyndric 


X 


» 


id 




id 


J. Williams y W. Williams 


St. Williams 


X 


» 


id 




id 


Rhyn B. Rhy y T. Williams 


St. Rhyno 


X 


» 


id 




id 


David Pugh y John H. Price ' 


| St. Pugh 


X 


k 


id 




id 


Hevrlyn Thomas y R. Williams 


St. Hevelyn 


X 


» 


id 




id 


Myfir B. Rhys y Lluth jones 


iSt. Llowthe 


X 


> 


id 




id 1 


W. Williams y David Rogers 


1 St. Rogers 


X 


> 


id 




id 


Joseph Langley y H. Feising 


St. Langley 


X 


> 


id 




id 


Milsangel ap. Iran 


Bry Melyn 


X 


V 


Arrovo Mica 




id I 


Guillermo Muftez y Cfa. 


La Plata 


X 


» 


'id 




id 


George s. Gel Christ y Cfa. 


' Adelaida 


X 


> 


id 




id 1 


Exequiel Castilla y Cfa. 


El Baradero 


X 


» 


id 




id ' 


J. Tones y Cfa. 


| Magdalena 


X 


» 


id 




id 


Jorge Millot y D. Delfino 


Tesoro Marfa Luisa 


X 


» 


id 




id 


Alejandro Sorondo y Cfa. 


Alslna 




» 


id 




id 


J. Reynoso y E Baizau 


! Tesoro Oral. Roca 


X 


* 


■d 


1 


id 


Herman Hess y Cfa. 


' Nueva York 


X 


] 


hi 




id 


Enrique Cohu y Cfa. 


Eurfryn 


X 


» 


id 




id 


Federico Marsch y Cfa. 


Arias 


X 


> 


id 




id 


Adolfo C. Binger y Cfa 


1 Guladys 


X 


> 


id 




id 


Julio Lang y Cfa. 


1 Mocluyn 


X 


> 


id 




id 


Max Krauch y Cfa. 


1 Manod 


X 


» 


id 


1 


id 


Federico Gehner y Cfa. 


] Santa Marfa 


X 


> 


id 




id 


Rodolfn von Wentzky y Cfa. 


Cloguyu 


X 


> 


id 




id 


j Svhurer Stolle y Cfa*. 


Cambrian 


X 


V 


id 


1 


id 


juan Antonio Pineda 


| Eloisa 


X 


> 


id 




id 


Cristobal Bond y Cfa. 


Oribe 


X 


: 


id 




id 


Santiago Ginnello y Cfa. 


Geralt 


X 


» 


id 




id 


Francisco Dichiara y Cfa. 


1 Tanymarian 




1893 


Kfo Mica 


cuarzo aurffero 


Tomris jenkis y Cfa. 


Lleuylyn Mine 




> 


id 


aluv. 


aurfferos 


W. M. Hughes y Cfa. 


Sin Nombre 




1894 


Arroyo mIrcIc Sand 




id 


j. L. Smart y j. S. Smart 


Micauber 




» 


Arr. Main Stream j 




id 


H. M N. Murdook 


Coctmor 




'895 


Arr. King Williams 




id 


J. Cosllett Thomas y D. Thomas 


1 Chiquechau 




» 


w 




id 


Evans C. Thomas y G. Williams 


1 Dunquel 




1896 


Teca 


cuarzo aurffero 


jeati Pardon y Care Gustave 


Britannia 




» 


id | 


1 


id 


Flemmer y Hammand 


Dandy 




> 


Arroyo Black Sand 


1 aluv. 


aurfferos 


C. H. Ill-* eke y W. Dinquall 


jeremyah 




» 


Arrovo 






-- 


1 






King Williams ' 


aluv. 


aurfferos 


G. 1,1 oyd y A. Dyson 


La Suerte 




» 


Arroyo Ganol 




id 


I, Buuuel y Max Lomeisten 


Beauty's Eyes- 




^ 


id King Williams 




id 


C. H. Blacke y Gaston Gane* 


| Devils Luck 




» 


id Ganol , 




id 


G. B Dick v G. Larage 


Por si acaso 




» 


id King Wilbams 




id 


G. <;. Lloyd y A. Dyson 


La Suerte 




1S97 


Rio Teca 


cuarzo aurffeio 


Arturo Dyson 


1 Alaska 




> 


Teca 




•d 


Norberto Berlot y H Wilson 


Dol 




> 


id 




id 


Luis Btinel Naugham jones 


Bxyn 




» 


id 




il 


W rr L'oy5 y A. Murray 


Pant 




• 


id 




id 


L Bunnel y Graham Lloyd 


1 Zumb<5 




• 


id 




id 


Reuter y Kemp 


Curthyu 




> 


id ' 




id 


Fortuunto Mogliaso 


Adelina 




* 


id 




id 


Ger6nimo Mampurgo 


1 Maritza 




» 


id 




id 


Ivau Hoerner 


Fidela 




» 


id 




id 


Kdmundo Herman 


Dorotea 




• 


id 




id 


Antonio Ranera 


1 Paxinosa 




» 


id 




id 


Enrique Schliper 


Anita 




» 


id 




id 


fH.. Pedro Witt 
Gosuriu Lang 


Cornelia 




» 


id 




id 


1 Leopoldina 




> 


id 




id 


Carlos Frendelburg 


Luisita 




» 


fd 




id 


Augusto Schulze 


Eusebia 




» 


id 




id 


Tedfilo Eppens 


' Peregrina 




» 


id 




id 


Curt Uthermann 


Aurora 




> 


Id 




id 


Pablo Hall 


Polonia 




> 


id 




id 


Eugenio C. Noe 


i Proserpina 




» 


id 1 




id 


Crist6bal Lindleimer 


1 Minerva 




> 


id 




id 


Nicolds \. Meyer 


Eudoxia 




• 


id 




id 


Ernesto Duerselen 


Hermione 




1897 


id 


.cuarzo aurffero 


Pablo Wetsehky 


Resoluta 




1900 


Rio Cuts 


'aluv. 


aurfferos 


W. C. Davies v E. Oueru 


, Agustiua 




> 


id 




id 


C. B. Coiiper Coles 


Margarita 




» 


id 




id 
MINAS 


id 
DENUNCIADAS 


Marfa 




IS96 


Teca 


aluv 


aurfferos 


N. Vinienza y j, Madonna 


j Luisita 






id 




id 


P. Galarzo y L. Grinaldi 


' Fructuosa 




t 


id 




id 


Francisco Tongheri 


A veranda 



59 



Alio 



1896 



Situacidn 
de la mina 

1 


Substancia 


Teca 


aluv. aurffercs 


id 


id 


id > 


id 


id 


id 


id ) 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


cuarzo aurffero 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


aluv. aurfferos 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 1 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


H 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 1 


id 


id 


id 


id 


id 


id 1 


id 


id ; 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 


id 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



i Carlos Beltrani 
N. Tripoli y F. BasoHo 
A. Chiarelo y j. Deles 
juan Foretta y Luis Garotti 

D. Baulatto y E Rossi 

I Luis Manzoni y L. Medici 
, A.' Manzoni y P. Manzoni 
Antonio y jose" Mazza 
P. Cattaneo y L. Parioli 
j. Machiarelli y S. Traversi 
jose* Rossi y Luis Pozzi 
M. Alvarez Coma 
' German Sepp 
jos£ Breton 
Teodoro Fuentes 
A. Scotti Fraiichini 
E- jaunitz 
Henry Meyer 
Gouzalo Segovia 
Federico Tondeno 
P. Salguedo y Hans Barn 
N. Chapiroif y E. W. Borgato 
K. Haiders y j. M. Morales 
j. juanochena y C. Fernandez 
It. Russau y M. Fontecha 
j. B. Vigueau y German Zala 
j. P. Simpson 
R. Tudor / 
Basil Guy 
T. L. Udelohde 
S. Criado Perez 
Oscar Ostermayer 
iC. Abbgert y E. Berecht 
A. Preck y P. Hall 
H. de Mary y R. F. Berck 
H. A. Meyer y M. Eppano 
C. Piiidheincr y P Conti 
L. Gitand y H. j en sen 
W. Samson y j. Warskilt. 
k. H ober 

R. Walder y j. II. S. Topping 
j Stanley Mace 
P. R. Boyd 
jDse" M. Nevarez 
Otto A. Rodhe 
A. Nella y N. Alvarez Comas 
German Pepp y Jose Bertan 
A. Lanera y F. Mogliaso 
F. Perugia y P. Hirschtroff 
Jose" Turrita 
A. Ibaua y J. Kiugler 
j. A Uniting y D. E. Begg 
Greig y Douglas Plater 

E. Noe y E Mackiulay 

T. Fueutes y A. Scotti Franchini 
S. Dauiien y P. Raviols 
Pieson Williams y W. Higgius 
E. Hauovitz y Heary Meyer 
Gouzalo Segovia y T. Tondeno 
Pablo Salcedo y H, Born 
N. Chapiroff y E. Borgato 



1 Lucrecia 
1 Agapita 

Ormecinda 

Duminiosa 

Sinforosa 
j Basilio 
1 Nicanora 

Cayetana 
I Robustiana 
1 Candelaria 
I Nicostrata 

Cleopatra 

Constancia 

Corina 

Cristiua 

Dionisia 

Dorotea 
1 Idesia 

Egeria 
I Electra 

Adelaida 
! Adeliua 

Agata 

Alfouza 

Alicia 
, Amalia 

Fraucisca 
1 Galatea 

Genoveva 
1 Kleua 

Arcadua 

Hcrtensia 
! Artemisa 
\ Aspasca 

Amelia 
, Aurora 
1 Barbara 
. Bcarriz 
I Bela 
1 Flora 

Benita 
1 Fedra 

Eulalia 
I En fern ia 

Emilia 
, Casaudra 

Catalina 
, Carol in 1 

Carlota 

Emma 

Arabella 
1 Antonia 

Angela 
I Ana 

Cecilia 
> Camila 

Brfgida 

Celestina 
• Clara 

Claudia 

Clementina 



( ) 1905 



Teca 



MINAS KESTAUKADAS 
1 cuarzo aurifero Arturo S. Tompson 

CATKOS 



Afio 



Sittiaci6n 



Substaucia 



I 



Soliciluute 



Obseivaciones 



1891 RfoTecaoSagmatta- cuarzo aurfferas john Coslett Thomas 
id I id Humphrey P. joues 

id id GeoiK** Williams 

id id Kdii\yii Kohtris 

id id John Nichols 

id id Gurlv Wil iams 



6o — 



Aflo 


Sitr.aoon 


Suhstancia 


Soiicitaute 


1 Observaciones 


1891 


Rfo Teca 6 c avj matta 


arenas anrifems 1 Williams E. Richards 




» 


id 




id 


' Erasmo jones 




» 


id 




:d 


Williams A. Pugh 




• 


'd ; 




id 


t Mihanael Ap. juvan 


■ 


1892 


Rfo feca 




— 


Alejandro A. Couesa 


1 


» 


d 




— 


Miguel Canoll 




4 


Margen izq. R. Teca 






Gregorio Mayo 




• 


id 




- 


Julian Hollo 


1 


» 


Rfo Teca 




- 


julio I). Gallot 


1 


» 


id 




— 


Alfredo G. Blanca 




» 


ill 






Santiago Costa 




» 


Arroyo Ripidas 




- - 


John C. Thomas 




i»Q3 


Al Sur del R. Mica 
id 
Y: 




— 


David Richards 
id 
id 













» 


id 






Hugenio Hoeper 




» 


id 




• 


Arturo Gilderdale 




» 


td 




- 


David Richards 




» 


Rfo ('.fin Gem Strae 






joviah Laugley 


; 


1 


'•t\ 




- 


Morgan Ph. Jones 




» 


Arroyo Alarr 






j. Coslett Thomas 




* 


id Rapi las 




— 


Richard Griffiths 




V 


Arr. Coslt tt s t reek 


a'.uv 


a ur iter os 


V. R. Bozf 


| 


> 


Rfo Teca 




h\ 


R R. Bozt 




» 


id 




id 


Basil Guv 




9 


id 




M 


j. K. Schulz 


1 


t 


id 




id 


M. V. Gilderdale 


1 




Arr«»vo I.»'i>a 


aluv. 


a 11 rf fen s 


G. McDonnald y M. Heffieldt 


• 


1*93 


*i.( 




id 


Hugo Gunn y t'berto Wckes 




» 


Arroyo M'nek Sana 




id 


Klfas Owen 




1894 


; Arroyo Cwts 




id 


|john H. jones 




> 


Rfo Sngin 'i 1 1 a Teca 




id 


David Rogers 




» 


King Willium'* 










> 


Creek 




id 


jo*eph Thomas 


1 


• 


A rroy 1 .epa R . Teca 




id 


Martfn Sheffield 




> 


Rfo J,fpa 




id 


Martfn Sheffield 




» 


1 Rfo Ttca 




id 


juau v.iockett 




• 


Arroyo Alaro 




id 


William Coslett Thomas 




» 


Arrovo Kap'das 




id 


David K. Thomas 




1896 


id 




id 


Guillermo Graham Lloyd 




» 


id 




id 


, Luis Buruell 




> 


Rid Teca 




- - 


John Vangliam jones 




» 


id 




- 


jharles 11. Blake 




> 


Arrovo ( a- 1 '.en Gullv 


niinerales 


John Vangham jones 




» 


id 




id 


jorge Clakenan 


1 


» 


ill 




id 


i David M. Davies 




• 


id 




id 


j(.hn Herbert Leuis 




» 


td 




id 


james Henry Dalziel 




> 


id 




id 


1 David Lloyd* George 






Golden Stream 


miner 


■. aurfferos 


| Paul Acheltn 




1897 


DiRtritomiueroTeca 


aluv. 


Hiirfferos 


i Augusto Schulz 


1 


1904 


Rfo 1'eca 




id 


Allan Allardice 




> 


Arroyo Caqiiel 




u\ 


Federico G. Brown 


Concedido 


» 


Rfo Teca 




id 


jorge Henderson 


1 ! d 


>9°5 


td 


arenas anri'feras 


Tomas R. Ainscongh 


1 id 


» 


id 




id 


id 


id 


> 


A rroy " Caqiiel 




<»ro 


jorge Henderson 


id 



DISTRITO DE CORCOVADO 

1 S90 1 9; 15 

MINAS SOLICITADAS 



Ano 



Situaeion 
de la mi tin. 



Suhstancia 



Nouibre del dueno 



Nombre 
de la miua 



X 1S92 
X » 



Rfo <. flora do 
id 



aluv aurfferos Dnvid Richards 

id Will lain l'hillp y J. jones 



Prince Llerrelys 
I'aurog 
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Afio 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



IS92 



X 
X 
X 
X 



X 

X 
X 



1893 



Situaci6u 
de la mina 



! Kfo Corcovado 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

id 

id 

fd 

id 
! id 

id 
, Arr°. Grau Fortuu 

id 

id 

id 
1 id 

id 

id 

id 

id 
Rfo Corcovado 

id 
Arroyo Margarita 

id 

id 

id 

id 

id 

fd 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Arr. Gran Fortmia 

id 

id 

id 
Rio Corcovado 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 
Colon i a 16 Ociubre 



Substaucia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



aluv. aurfferos 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

id * 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
galena 
aluv. anriferos 
id 
id 
id 
id 
id 



R. A. Daries y M. Humpheris 
Richard R. Uchan 

j P. Pughe y I,. Humpheris 
A. Daries y Bugh S. Pugh > 

R. J. Bereryor y R. R. Roberts 

; R. Humpherys y N. O. Cuninck 
J. Hyrrel Jones y N. M. Williams 
J. James y Richar, M. Hughes 
John J. Williams y S. R. Tomas 

'; Thomas jones y John Williams 
Roberts L. Ellis y £. R. Orren 
H. M. Pugh y John Brans 
Rlis P. jones y O. Williams 
Eli as Orren y j. Humpherys 

: R. Paredes y M, Humpherys 
H. G. Hanomoud yR. B. Theobald 
O. R. jones y j. Williams 

I R. Hopkins y A. Philips 

, G. G. Daries y t,. M. Humpherys 

A. Martinez y j. M. Paz 

B. Murhall y j. Lang 

I T. Douovau y R. de Wentzky 
Richards Roberts 
W. Urban y j. Henry jones 
W. Phellips y jones H. jones 

I R. A. Daries y M. Humpherys 
G. Pughe y L. Humpherys 
Adna Dasies y H. P. Pugh 
R. j. Bernga y Richard Roberts 
j. James y R. Hughes 
j. j, Williams y S. R. Thomas 
Hugh M. Pugh y John Rvaus 
W. C. Cunnik y R. Humpherys 

1 Hyrrel jones y W. M. Williams 

i' Thomas jones y j. Williams 
Rvaus Hophius y A. Phylliphs 
Robert C. Ellis y R. E. Orren 
G. G. Dasies y L. M. Humpherys 
A. Martinez y jose" M. Paz 
j, Mulhall y J. Lang 
O. R. j ones y J. Williams 
Thomas Donovan y R. Wentzky 
A. B. Millot y D. Meudez 
L, L. Millot y Luis Martinez 
J. de I). Sepulreda y L. Martinez 
Enrique Garrido y E- Fialayre 
R. Orren y j. Humpherys 
H. G. Hammond y R. B. Theobald 
R. P. jones y O. Williams 
Alfonso B. Millot 
L. L. Millot y J. Velasquez 
Raul Millot y J. Marchiano 
j. Millot y A. Quiroga 
j. de D. Sepulreda y L. Martinez 
Rlias Orren y Humpherys 
A. Gilderdale y A, Geomans 
juan A. Pinedo 
William Glyu 

R. de Catalause y R Obert 
j. Duplaquet y A. Techuag 
F. Ferarri y C Del f ranee 

, Luis Cetrau y A. Pernard 
M. Larinese y A. M. Ratto 
John M. jones 



Celert 

Margarita 

Ap. Bran 

Glau Menai 

Marrddach 

Idiis 

Cynfal 

Harlech 

Glyndur 

Guyneda 

Prince Albert Victor 

St. Darids 

Meirion 

Vizconde Moumot 

San Domingo 

Nona 

Salisbury 

Casadre 

Hoskolds Champion 

Marquis de Bute 

Filz Hardinge 

La Marqueza 

Arjou 

Mona 

Carlos 

Areuig 

Prysor 

Celyniu 

Couesa 

Fontaua 

Hansen 

Hronwen 

My fanny 

Victoria 

Rmily 

Pelegrini 

Iris 

Gral. Roca 

Gral, Mitre 

Berkeley Castle 

Principe de Gales 

Princesa de Gales 

Henriette del'Orient 

Adela 

Kloisa 

San Jorge 

Coronel North 

Francia 

Eryri 

San Francisco 

Henriette 

Adela 

Tesoro Argentino 

Tesoro Henriette 

Elvira 

Budug 

Rufino 

Chunica 

L'Hess 

La Si Hone 

La Girouse 

La Sare 

La Gimene 

Sin Nombre 



() >904 



Corcovado 



RESTAURACIONES 
arenas aurfferas Miguel Grenwille Welbs 

CAT EOS 



Afio 



1891 



Situaci6n 



Kfo Corcovado 
id 
id 



Substancia 



galena 
id 
id 



Solicit unte 



juan Murray Thomas 
Francisco Younger 
juan Miller 



Corcovado 



Ohservaciones 
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1 

Afio 

i 


Situacion 


, Substancia 


Solicitante 


■ 

1 


1891 


Rio Corcovado 


galena 


Luciauo Ferrario 




1 

» 


id 


id 


Gaillermo Austin 




a 


id 


id 


Williams j. Glyti 




1892 


id 


id 


Pedro Costa 




> 


id 


ie 


Carlos Paoli 


r 


> 


id 


id 


Santi-go Costa 


1 


> 


id 


id 


Luis Costa 




IS92 


Arroyo H ombre 


id 


David M. Daries 


1 

1 


X893 


Rfo Colorado 


1 id 


id 




l894 , 


Arroyo Pioner 


■ aluv. aurfferos 


Robert Roberts y otros 


1 


1 

> 


Rfo Corcovado 


1 «<* 


johti R. jones 


1 


1 

» I 


Arroyo Loritos 


id 


Maris Orven 




a 


Valle del Chubut 


fd 


Williams R jones 


1 


» 


Corcovado 


id 


Charles G. Gordon 




1896 ', 


Arroyo Loritos 


id 


D. Victorio Mackinlay 




» 


Rfo Corcovado 


1 id 


Arturo Dyson 


1 


1 


id 


id 


ClementeOnelli 




» 


id 


id 


Narciso Ferron 


1. 


» r 


id 


id 


Max Lourenstein 


1 


1 

> 


id 


id 


Climaco Dos Reis 


1 


1897 ' 


id 


1 id 


Theodoro I'bbelchdde 


1 


» 


fd 


id 


Kdniundo Robert 


' 



Observe ciones 



DISTRITO DE LAGO FONTANA 

1 890- 1 905 
MINAS SOLICITADAS 



i 

Aflo 


Situacidu 
de la mina 


1 

' ' Substancia 


Nombre del duefio 


Nombre 
de la mina 


1892 , 


Lago 


Fontana 


galena 


G. D. Katterfeldt 


Tentativa 


1893 




id 


1 id 


! Gregorio Mayo y L. Costa. 


San Martfn 


» 1 




id 


1 id 


Pedro y Santiago Costa 


1 Victoria 


1 

» 




id 


id ; 


lulian Bollo y A. P. Blauca 


General Brown 


» | 




id 


id 


Carlos Paoli y A. A. Conessa 


Santa Fe" 


» I 




id 


id 


juan Acosta 


Argentina 


» 




id 


id 


julio y Kmilio Gallat 


Portefla 


3 




id 


id 


B. Verges y A. Rousand 


1 Rawson 


» 




id 


id 


Jose Lara y B- Giraldi 


Chubut 


» 




id 


id 


Miguel Lugli y j. Denegri 


Conesa 


> 




id 


id 


■ jnan Pcraso y j. Leouardi 


Costa 


» 




id 


id 


junu Rubado y M. Pe>ez 


Mayo 


1894 




id 


aluv. aurfferos 


Archival A Lowe 


Los Andes 


» 




id 


id 


Arturo Dyson 1 


Los Andes 


» 




id 


1 id 


Miguel Barrel t \ 


Los Andes 


» 




id 


id 


Herbert Stephen jones 


Los Andes 


1896 




id 


1 cuarzoaurlfero 


Federico Carlisle 


Los Andes 


» 


Arroyo 


Hitemules 


aluv. aurfferos 


Arturo Dyson 


Sin Nombre 


» 




id 


1 id 


Federico Carlisle 


Los Andes 


» 


Lago 


Fontana 


1 id 


C. H. Black y W. Dingwall 


Fortnna 


» 




id 


, arenas anrf feras 


A. Dyson y L Burrell 


| Devils Luck 



CATEOS 



Afio 



Situacirtn 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



1892 j Rfo Senger 1 arenas aurf feras jose! Gibhsou y otros 
I' S. del L. Fontana minerales j. Guillermc katterfeld 

Id. j, jviau Acosta 

1893 E. Lago Fontana galenas Pillet Vaccaro 
I id 1 id Daniel C, Junes 

i O. Pico Catterfeld 'gal. argeutffera juan I . Muilhall 

, id id j. M. Gliomas 

id id Williams j. Davies 

id id K. J Williams 

id id Herman Falsing 

id id Hugh Davies 
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CATEOS 



Aflo 



Situacidn 



Substaucia I 



Solicitaute 



_ _i 



1894 



1894 

1896, 
1897 1 
1899 



I904 

»905 
»9©5 



RfoAysen-Valle 

Collet 

id ! 

Rfo Sole. R. Senger 

S. del Lago Fontana 

id 

id 

id l 

id 

! id 

id 
Lago Fontana 
1 id 

id 

id 

id 

id 
;S. del Lago Fontana 

1 id 

id 
i t<l 

Lago Fontana 
S. del Lago Fontana 
I Lago Fontaua | 
I Cerro Payaneyeu 

Rfo Verde 
S. del Lago Fontana, 

id ' 

id 

id 
I Lago Fontaua 
Arroyo Verde 
I Id Gat6 



gal. argent if era 
1 id 

id 
galena 1 

id 

id > 

id 

id ' 

id 
aluv. aurfferos ' 
id 

id 1 

1 ,d 

1 id 

galena autffera 
I galena 

1 id 

galena argent, 
jarenas aurfferas 1 
Ifilones aurff-ros 
aluv. aurfferos 
icuarzo aurifero 

id ' 

id 

id 
aluv. aurfferos 1 

id 

id 



Observacianes 



Evan Hopkius 
j. M. Thomas 
Richards Roberts 
Francisco jounger 
Art tiro Dysi n 
N. Hudnawood 
Frederick Simpson 
John Caldwell 
Frauk Bouquet 
Ernesto Robinson 
Fabian 1'anelo 
I). M. Davie* 
Guillermo } lodge 
Arturo Gilderdale 
P. M. W. Murdock 
Guillerino j. Parry 
Felix Do! an 
Lucas Peacon 
Francisco A. Malhall 
Gregorio Mayo 
Alfredo P. Blaca 
Lui* Costa 
Arthur M. Mall 
Kaimundo Cautalause 
Cowper Kickerten 
1 Enrique P. Fellures 
A. j. Htycock 
Francisco K. Randolph 
Gaston Garret 
Manuel Mansilla hijo 
M. Mansilla hijo y E. Solari 
id 



Coucedido 

id 

id 
Coucedido 

id 

id 

id 



DISTRITO DE GOLFO SAN JORGE 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Afio 



Situaci6n 
da la miua 



1894 > Punta Mata Leones 1 

id 
1 90 1 '' Punta Borga 

id 

id 



Substaucia 



sal 

id 

id 

id 

id 



Nonibre del duefio 



Nombre 
de la miua 



Francisco Demarumma 1 

B Alciatore y Cfa. i, 

S. y A. B. Gaibisso y S. Noceti Seguuda 

A. Gaibiso. A. Noceti y S. Gaibiso , Primavera 

Gaibiso. Vila y del Pino I Tercera 



CATEOS VARIOS 



1891 


Rfo Canura 


arenas auriferasH Richards Roberts 


» 


id 




id 


David Roberts 


» 


id 




Id 


, William Phillips 


» 


id 




id 


Richard Rudolph Urban 


, 


id 




id 


, Charles Debruc 


» 


Rfo Seuguar 




id 


Le6n Debruc 


1892 


Arroyo Mayo 




oro 


Koberto Richards 


1893 1 Punta Mata Linares 




— 


jos£ Carassiti 


» 


Arroyo Mayo 




oro 


1 Arturo Gilderdale 


» 


Rfo Taueu-Leufu 


me tales varios 


Guillerino Undewood 


» 


Rfo Huenules 


1 galena yotros 


juau j. Williams 


> 


■ Desinb.del Ojuinque" 


aluv. 


auriferos 


j. Epelie, M. M. Guillot. 


» 


— 


1 


— 


Manuel C2 ll > r °J? a 


1894 


Golfo San Jorge 




— 


M jasidakis y M. Scaliery 


» 


Arr. Potrain Laique 


aluv. 


aurfferos 


Edward Humphreis 


> 


id 


1 


id 


j. Thomas j. Hughes 


» 


!, Rfo jeuna 


1 . 


id 


johu Evans 


» 


id 




id 


Ithel Berruyu 


» 


! Arr. Potrain y Loiquc 


1 


— 


Edward Humphreis 


1894 


,' Arroyo japyl 


aluv 


aurfferos 


William C. Davies 


> 


1 Arroyo Potrain 










.1 y Loique 




id 


Eduardo Humphreis 



1 
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• Afto 


Situaci6u 


Substancia 


Solicttante 


Observaciones 

1 


1894 


Rfojeuna ! 


, aluv. aurfferos 


John Kvans 


.- - 


» 


id I 


id 


Ithel Berruyu 


'» 


» 


Arroyo Po train 


1 




l! 




y I„oique ' 


id 


William C. Davies 


1 


» , 


Canadou Mojado . 


1 miuerales 


Francisco A. Mulhall 


I 


» 


Arroyo Hondo 1 


— 


\ David Richards 


1 


> 


ia Cobos 


— 


Kdwards Humphreis 


i. 


> 


id 


— 


David Richards 


.1 


■> 


Arroyo Hondo 


— 


Bduiu Owens 


1 


» 


Rfo Joyel 


— 


David Richards 




» 


Lago Fonda 


— 


Alejandro A. Conesa 


; 


1895 




aluv. aurfferos 


John Williams 


\ 


» 


Punta Mata Linares 


salitre 


Fernando Cerdefta y Cia. 




» 1 


Lago Croudmctro 




1 Pedro Rodrigo 


\ 


1898 


Arroyo Backer 


oro 


Jorge C. Hocker 


1 


> 


Rfo Chubut 1 


cuarzo aurffero | Carlos H. Williams 




> 


Cerro Dedales 


j aluv. aurfferos 


A. Welthiugton Topp 


. 


1S99 | 


Arroyo Maitero 1 


— 


Arturo Gilderdale 




1901 


id Backer j 


(cuarzo aurfferos 


Carlos Sarbon Charles 


1 


1902 1 


id Cushamen 1 


, aluv. aurfferos 


Pascual Zabalza 


1 


» | 


id Gal pen ' 


— 


Herman Kruse 


1 


» ' 


id Seco 1 


1 


1 Rustaquio Molina 


I 


l 9*S 1 


N. Lago Gral. Paz 


alu v. aurffero s 


, Ernesto Rumbholl 


Concedido 


> 


I,aguna Blanca j 
Rfo Carren-LoM | 


id 


Manuel Mansilla hijo 


id 


» ' 


1 oro 


, Jorge Henderson 




» 


Rfo Chubut 


aluv. aurfferos 


Horacio Beccar Varela 





TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT 



KKSTMKX (JKNKRAL 



MIX AS 



MINAS 



Ano 



1*90 
189 1 

•*93 
1S94 

ixy.s 
1 S90 
1S97 
1.S98 

l.sgg 
1 goo 
I go I 
1902 
1 go ; 
1904 

1905 



Totnles. 



Solicitadas 



Deuunciadas 



Kestauradas 



Concedidas 1 Solicitadas 



Concedidas 







5 


— 


177 


— 


34 


— 


13 


— 


s 


— 


M 


64 


49 


7. 


3 


— 


3 


— 


2 


— 


304 


64 



5 

163 

14 



182 



1 




1 22 


— 


22 


— 


41 


— 


60 


— 


3 
iS 


""" 




— 


3 


— 


4 





1 
3 


_ 


3 




4 


4 


16 


10 


207 


17 



TERRITORIO NACIONAL 



I)K 



SANTA CRUZ 



1 



TERRITORIO DE SANTA CRUZ 



Los datos generales relativos a este Territorio, son setnejantes a los 
de la Tierra del Fuego. 

Cabo Virgenez y la costa del Oceano entre este punto y Gallegos 
ha sido siempre objeto de la atencion de los buscadores de oro, sin que, 
hasta la fecha se hayan hecho serias exploraciones. 

La Division reconocio en el Gran Bajo de San Julian y en Cabo 
Curioso los yacimieutos de combustibles minerales que alii existen. 

En Cabo Curioso ( 16 kilometros al norte de San Julian) pudo darse 
cuenta que la pirita abunda de tal manera en el lignito que le quita 
todo valor, en cambio el malogrado ingeniero Adolf o Fourous reconocio 
la existencia en ese punto, de una napa de agua surgente y ejecuto el 
pozo artesiano que lleva su nombre, el primero de Patagonia. 

El combustible de San Julian ofrece mayor interes y merece ser 
estudiado con detencion, pues reune condiciones economicas notables por 
hallarse cerca del mar y ser de buena calidad. 

Las solicitudes mineras refereutes a dichos combustibles, y a los 
aluviones auriferos de los rios y arroyos del Oeste y Sudoeste del Terri- 
torio son muchas. 



TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ 



DISTRITO DE CABO BLANCO 

1890- 1905 

MINAS SOLICITADAS 



ll 
Afto > 

'l 


Situaci6u 
de la mina 

Caho Blauco 


1 

Substancia 1 

1 1 


Nombre del duefio 


1 

: Nombre 

J de la mina 


1 


sal ! 


V. Delia Rosa y P. Palenica 


1 

I Augusta 


» 1 




id 


id 


A. Lewy y E. Bolland 


, Sin Nombre 


X 1899 




id 


id 


Lucio Parmeggiani y Ofa. 


Cabo Blanco 


X » I' 




id 


id | 


id 


Sin Nombre 


X » ' 




id 


id 


id 


id. 


> 




id 


id 1 


id 


|l Invierno 


X • 1 




id 


id ' 


id 


1 ' Otono 


1900 , 




id 


id 


A. Gaibiso y P. Nocetti 


' Argentina 


x 1901 




id 


id | 


Lucio Parmeggiani y Cfa. 


i Sin Nombre 


X » 




id 


id 


Manuel Dachary 

Lucio Parmeggiani y Cfa. 


La Portena 


x 1902 * 




id 


id > 


La Columbia 


X * ! 




id 


id ' 


id 


La Nieve 


X 




id 


»d 


id 


La Pura 


• 1 




id 


id 1 


id 


j El Alba 


x • !■ 




id 


id 


id 


j La Prfmavera 


X 




id 


id 


id 


' Cordillera 


X 




id 


id ' 


id 


La Blanca 


X 




id 


id 


id 


Pacffica 


X 




id 


id 


id 


Brillante 


x » 1 




id 


id 1 


id 


| Atlanta 


1903 1 


Bah fa 


Mazaredo 


id ' 


Martinez y Garcia 


Sin Nombre 






id 


id ; 


Garcfa Izquierdo 


id 


» 1 ! 




id 


id 


Angel Garcfa 


id 


» 




id 


id 


Miguel C. Martfner. 


i id 


1904 , 




id 


id 


jos£ Suarez Rosetti 


1 id 


• !i 




id 


id 


M. M. Agote 


id 


V 




id 


id 


B. Garcia y L- Echenagucia 


t id 


1 




id 


id 1 


Bmilio y Pablo Garcfa 


id 


. ! 


Bahia 


Mazaredo 


id ' 


Enrique Martinez 


id 


> 




id 


id 


C&ndido Martinez 


id 


» 




id 


id I 


Emilio y Pablo Garcfa 
CATEOS 


id 


Afto ' 


Situaci6n 


Substancia 


Solicitante 


Observaciones 



1905 1 Golf o San Jorge jialuv. aurfferos, Antonio R. Allende 

DISTRITO DE SAN JULIAN 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Afio 



Situaci6n 
de la mina 



Substancia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



1S91 Bahfa San Julian 
1892 id 

id 



sal 
id 

id 



Alejandro II. M. St wart 
Eugenio Lartigau 
Alberto I.artigau 



Sjn Nombre 

Luisa 

Matilde 



- 7o 



Afio 



Situacidn 
de la mina 



Suhstancia 



Nombre del duetto 



Nombre 
de la mina 



1S92 Bahfa San Julian 

id 
1 S95 Gran Salina S. J ulian 

> 1 Punta Scholl 
1901 IBajo Manuel Coronel 
id 
» ' I id 



sal ' Belisario J. Arana 

id , Luis C. Ginche 

id j. Duras y R. Lista 

salitre Delia Rosa y F. Palenica 

id L. Parmeggriani y E. Gandolfi 

sal id 

salitre ' A, Tioriui v varios otros 



La Revancha 

julia 

Sin Nombre 

Magdalena 
1 La Rosa 
, La Nueva Cadiz 

Sin Nombre 



DISTRITO DE DESEADO 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



T 



A no 



Situacidn 
de la mina 



Substancia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



1892 , Puerto Deseado 



sal 



Alberto y Kugenio Lartigau 



Fort una 



DISTRITO DE LAGO SAN M ARTf N 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afio 



Nombre 
de a mina 



Substancia 



Nombre del duefio 



Nombre 
de la mina 



1892 Lago S. Martin 



carb6n 



C. Burmeister y A. Obre#6n 



Lago Grande 



CATEOS 



Alio 



Situacidn 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



1905 



Rfo Norte 



aluv. aurfferos Manuel Mansilla hijo 



Concedido 



Ano 



DISTRITO DE BAJO GRANDE DE SAN JULIAN 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 

! = = = — = _- te a— 



Situaciou 
de la mina 



Substancia 



Nombre del dueflo 



Nombre 
de la mina 



IQ02 Bajo Grande 

: de San Julian 
1904 id 

id 



carb6n Norberto B. Cobos 

id Alberto Lefrancois 

id Norberto B. Cobos 



Clemencia 

Catalina 

Isabel 
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CATEOS 



Alio 



Situacidn 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



.__! __ 



1 901 
1905 



Cabo Curioso 
Bajo de San Julian 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



i. a categorfa 1 Luis M. Doyheuard 

I carbon ,juan D. A u bone 

I id Jorge H. Morrison 

id 1 Silvano Picard 

id ljuan Recal 

! id 1 Miguel Segovia 

id ' Luis I. Viders 

id 1 Carlos Aubone 



11 



' Concedido 
id 
id 
id 

Concedido 
id 
id 



DISTRITO DE GALLEGOS 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afto 


1 Situacidn 1 
de la mina 


Substancia 


Nombre del duefio 

i 


Nombre 
de la mina 


X 1894 


• Puerto Gallegos ' 


aluv. auriferos 


1 
Arturo W. Fent6n 


1 
Lucachg 


X > 


1 Molino a Viento 


id 


, Federico Steibbe 1 


Teodoro 


X 


id 


Id 


Cristian Nissen 


Adolfo 


1895 


Arroyo Guanacos 


kaolin 


Juan de Liftau y Cia. , 
CATEOS 


Leon il da 


Afio 


1 

Situacidn | 

1 


Substancia 


1 

{ Solicitante 

! 


Observaciones 


»9°5 


Rfo Turbio 


aluv. aurfferos 


' Alfredo L. Duce 


Concedido 




> Gallegos 


id 


id 


id 




» Surdo 1 


id 


id 


id 




» Turbio 


id 


1 Manuel Mansilla hijo 


id 




> Turbinoso 1 


id 


id 


id 




» Gallegos j 


id 


id 


id 




» II 


id 


Alfredo J. Ducce 


id 




ValleN. rfo Turbio , 


id 


John Henry Wall 






1 > S » Gallegos' 1 


id 


Elizabet A. de Wall 






» S » Turbio || 


id 


id 






» N » Gallegos 


id 


John Henry Wall 





DISTRITO DE CABO VlRGENES 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Afio ! 


Nombre 1 
de la mina 

_ _ _ . .. _ 1 
Cabo Vfrgenes 1 


Substancia 
aluv. aurfferos 


1 Nombre del duefio 
1 Cristian Nissen 


1 

|i Nombre 
de la mina 

li 


X 189X 


1 
.Bella 


X » . 


id 




id 


, Ernesto Kohlmeyer 


| Elma 


• 


id 




id 


Pablo Hansen 


La Portena 


> > 


id 




id 


Narciso Merino 


, La Alicia 


i*95 


Punta Dugenes 




id 


, Arturo Ganini 


1 ' Oportunidad 


» 


Cabo Vfrgenes 




id 


Christian Nissen 


1 Sin Nombre 


> 


id 




id 


, Guillermo Sparks 


id 


» 


id 




id 


julio Schelkly 


|i id 


x 190* 


id | 




id 


Ernesto Kodlmeyer 


Rlisabet 


X » 


id 




id 


' Christiau Nissen 


Catalina 


1902 


Sanja Houda 1 




id 


julio Schelky 


1 Sin Nombre 


1903 


Cabo Vfrgenes t 




id 


Laudelino Fernandez 


id 
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CATEOS 



Aflo : 



Situaci6n 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



1905 Arroyo Sauja Honda I aluv. aurfferos jhon Henry Wall 









V A R 1 S 










189O-I905 








CATEOS 




Alio ! 


Situacion 

1 _ 


1 Substancia 
Sal 


Solicitante 
I,. Parmeggiani y Oandolfi 


Observaciones 


1 90 1 ' 




1 


» 


— 


id 


Rudolph Mortensen 




1902 


— 


id 


1 Lucio Ravier y Ca. 




1004 




carb6n 


ij Alberto Lefrancois 


Concedido 


1905 


Rfo Penitente 


laluv. aurfferos 


1 Alfredo I«. Duce 


id 




1 


id id 


id 


id 


id 






id Blanco 


id 


Manuel Mansilla hijo 


id 






id Lateo 


id 


M Mansilla y E Solari 


id 






Lago Burmeister 


id 


Estevan Solari 


id 






Rio Refugio 


! id 


id 


id 






id List a 


•d 


E. Solari y M. Mansilla 


id 






id de la Vuelta 


id 


M. Mansilla y H. Solari 


id 






id Zeballos 


id 


Hstevan Solari 


id 






id Condor 


id 


Ernesto van Perl>ojfh 


id 






id Coyle 


id 


Churles L. Charke 


id 






, id S. Guillermo 


id 


id 


fd 




► i 


id Coyle 


id 


id 


id 






id Vizcachas 


id 


1 Alfredo Duce 


id 




* i 


id Coyle 


id 


Carlos G. Hughes 








1 id Chico 


1 2. a categorfa 


' Enrique Piccaluga 








id Chico 


1 1. a categorfa 


i Rduardo Moeller 








1 id Coy Inlet 


id 


jose" Thurler Montes 








Rah fa Coy 


aluv. aurfferos 


| Emilio Rodirio 








1 id 


id 


jos£ Fernaudez Vasquez 






1 


Rfo Vizcachas 


id 


i ; john Henry Wall 


1 






id Coyle 


id 


; Elizabeth A. de Wall 


|- 




1 


fd Ciervos 


id 


Alfredo h. Duce 








id Coyle 


id 


Andres Macdonald 








id Castillo 


id 


Elizabeth A. de Wall 





TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ 



RESUMEN GENERAL 



MINAS 



CATEOS 





Aflo 


Solicitadas 


Dennnciadas 


Restauradas 


Concedid&s 

1 




1890 


~L 


_ 


_~ 


" 1 




1891 


5 


— 


— 


2 




1892 


6 


— 


— 


— 




1893 


— 


— 


— 


— 




1894 


3 


— 


— 


3 




1895 


9 


— 


— 


— 




1896 


— 


— 


— 


— 1 




1897 


— 


— 




1 




1898 


— 


— 


— 


— 




1899 


6 


— 


— 


4 




1900 


1 


-- 


— 


— 




190 1 


7 


-- 


— 


* ! 




1902 


12 


■ 


— 






1903 


5 


— 


— 


9 




1904 


9 


— 


— 






1905 
Totales 




— 


— 


— 




63 


- 


— 


22 ! 



1 

' Solicit ados 


Concedidos 


1 3 

1 l 


1 


1 "1 


1 


46 


29 


5i 


3i 



TERRITORIO NACIONAL 



DE 



TIERRA DEL FTJEGO 



TERRITORIO DE LA TIERRA DEL FUEGO 



Con excepci6n de dos 6 tres pedidos de concesion de minas meta- 
licas (cobre), todas las dem&s solicicitudes de cateo y de concesiones 
mineras se refieren a minerales de oro en su gran mayoria bajo la forma 
de aluviones auriferos. 

La existencia del oro en los aluviones depositados por los cursos 
de agua, 6 en la costa del Oceano, es conocida desde mucho tiempo 
atras, pero puede decirse que recien en este ultimo afio han despertado 
un verdadero interes segun lo demuestra el hecho de haberse formado 
numerosas companias de exploracion con el objeto de reconocer estos 
vacimientos. 

Aun no se conocen los resultados de esas exploraciones, por estar 
en vigencia la mayor parte de los pennisos de reconocimiento conce- 
didos. 

La Tierra del Fuego es tambien rica en lignitos, y algunos de sus 
yacimientos son aprovechados, auque no en la parte Argentina; su estu- 
dio ofrece interes sin duda alguna, sobre todo, comparativamente con los 
yacimientos de la misma sustancia del Gran Bajo de San Julian, Terri- 
torio de Santa Cruz. 



TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO 



COSTA DEL ATLANTICO 

1890-1905 

MINAS SOLICITADAS 



Afto 



Situaei6n 
de la mina 



X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 



I.S92 



1S94 



I Si/ ) 



1:. 



1S9S 



Costa Atlantico 

I id 

id 

id 

id 
< id 

id 

id 

id 

l id 

id 
id 
1 id 

id 
id 
Cabo San Pablo 
, Kntre Cabo Medio 
I £ Ines 

Entre Cabo Rspfritu 
I Santo y Nombre 
'Al Norte deS. Pablo 

Cabo San Pablo 
I Cabo Medio 
1 id 

Kntre Cabo Medio 
I y Calateca 
id 
Cabo San Pfo 
id 
id 

Cabo San Pfo 

Bah (a Eloggett 

id 

id 

id 

Cabo Suuday 

'• id 

id 

id 

id 

Cabo San Sebastian 

id 
Bah fa S. Sebastian 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
Punta 
id 
Bahfa Lloggett 1 
id 



ii 



stancia 


Nombre del duefio 

_ 


Nombre 
1 de la mina 


Hones 


1 

1 Roberto Unwin 


Talesia 


id ' 


1 id 


Esperanza 


id | 


i id 


Beta 


id 


id 


Cullen 


id I 


id 


Valle Cullen N« 1 


id ! 


id 


Auricosta 


id 


id 


San Sebastian 


id 


id 


Alfa 


id 


1 id 


' Altar 


id 


id 


Australia 


id 


id 


1 y 2 Carmen Silvi 


id 


id 


1 3 Carmen Silva 


id ' 


id 


Paramo 1. 2 y 3 


id 


id 


Paramo 4 


id | 


id 


Paramo 5 


id 


id 


: Aguila 


id ! 


Luis Neumayer 


Buen Fin 


id 


Pascual Blasco 


Sin Nombre 


id j 


Santos Roberta 


id 


id 


Nicolas Vraquizan 


id 


id | 


Angel Menchaco y O. Nolf 


1 Ofelia 


id j 


j. Gonzalez y j. P. Ml ay mi 


Tierra del Fuego 


id 1 


1. M. Wohlers y H. Soler 


1 Forward 

I 


id ! 


K. J. Ros y E. J. Pisil 


\ Olivaia 


id 1 


G. j. Pen* y C. Waern 


Gold Schode 


id 1 


Pedro Sandri 


Sin Nombre 


id 


Luis Botazzi 


id 


id 1 


Francisco Bertelli 


id 


id 


Rafael Pastine 


id 


id 


Luis Botazzi 


id 


id 


Macis J. y Charles J. Rawson 


, Mac Kinley 


id 


Clark Curtin 


Donal 


id 


Alexander Mac Nally 


Florence 


id 


Eduardo C. O'Connor 


Sin Nombre 


id 


Carlos Auboue 


id 


id 


'juan Salglani 


id 


id 


Enrique Pietranera 


id 


id 


Saturniuo Garcfa 


id 


id 


| Carlos Aubone 


id 


id 1 


Eduardo Pietranera 


id 


id 


juan S. Bauza 


id 


id 


I Tancredo Pietranera 


id 


id 


Gregorio Soldani 


1 id 


id 


I Saturn ino K. Garcfa 


1 id 


id 


Julian R. Soldani 


id 


id 


Carlos Soldani 


id 


id 


1 Enrique Pietranera 


id 


id 


juan A. Soldani 


id 


id 


William R. Harris 


id 


id 


Frank, R. Still 


1 id 


id , 


Joaquin P. da Rocha 


\ id 


id ' 


Alejandro Sorondo 


1 id 



78 — 



tfio 


Situaci6n 
de la mina 


Suhstancia 


1898 


Bah fa Sloggett 


aluviones 


» 


Canal Beagle 


id 


> 


id 


Id 


» 


id 


id 


1898 


Canal Beagle 


id 


• 


id 


id 


1900 


'Bahfa Uuen Suceso 


turbn 


[901 


Rahia Slogett ' 


aluviones 


• 


Punta Sloggett 
C. Domingo 


id 


■ 


y Punta Lunay . 


id 


> 


Bahfa Sloggett ' 
Punta Limay ■ 


id 


'905 


y C. Sunday 1 


id 



Nombre del duetto 


Nombre 
de la miua 


Arturo Z. Paz 


Sin Nombre 


CArlos M. Oruadas 


id 


J. W. Fernandez y R. J. Godoy 


id 


Mario Corner 


id 


F61ix Coruero 


id 


Juan Arroyo 


id 


Claudio Valder 


id 


Samuel Zahalla 


id 


Adan Zahalla 


id 



Eleazar Lopez Sduchez 
Julio J. Schekly 

Juan Bortini 



id 



A. Hungrfa y Tirol 



CATHOS 



A no 



SitUMcion 



Suhstancia 



Sol ici tan te 



Observaciones 



1S91 



1893 

* 

1S94 



1H9S 

» 



1S99 

» 
» 

» 
» 



> 
> 

r 

> 

» 

» 

k 
I90I 
T902 

I9O3 

> 

» 
> 
» 

> 

> 

1005 



Bahfa Sloggett 

id 

Cabo San Pfo 

Babfa Sloggett 

Kincdn de Slogett 

Canada Culleu 

Rio Carmen Silva 

Kfo Cullen 

Babfn Sloggett 

id 

id 

Id 

Arroyo Escape 

Rfo Santa KleiiA 

Rfo Escape 
Pta Saint -John 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
Puuta Saint-Johu 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
Cabo San Mauricio 
Peufusula 
de Ushuaia 
Rfo Cullen 
Rfo Carmen Silva 
id Grande 
Cabo Pefias 



aluv. aurffero. 

arenas aurt feras 

id 



arenas aurf feras 
id 
id 
id 



arenas aurf feras 
id 
id 
id 



N. Cabo San Pablo ' 

Rfo Carmen Silva 

Costa Oceano 

Paralelo 54 

Lago Che-Kpel 

Rfo General Cerri 

Lago Che-Kpel 

Lago Fagnano 

Rfo Turba 

Afluentes R . Grande 

Costa Atlautica 

Paralt-lo >\ 

Isla Nue\a -1. anal 

Tleaijle 

Rio Lopez 



arenas auriferasj 

aguasmiuerales 
arenas aurf feras 
I id 

lareuas nietalf- 
, I feras 

id 
id 



id 
id 
id 
arenas aurf feras 
id 
id 



id 

id 

id 



Luis Botazzi y Jose" Dessy 
Victorio Felizia y Luis Botazzi 
Luis Botazzi y Jos£ Dessy 
Julio Belfort 

J. OrJandini y C. Magrus Sandenirts 
C. J. Glade," A. Martinez- 
K. D. Duncan. A.Sechero, E. Clorice 
Bruno Ansorge y otros 
J. I. Alsina y J. I. Caueras 
O. Pifiero Soraudo y J. C. Moyano 
A. M. Taliaferro y M. P. Sorondo 
R. Moreno y Jorge Cibils 
Luis Fig tie" 
Jose" Messina 
Carlos Canztaui 
Manuel Morano 
Angel . Nunziaiite 
Jos£ Torres 
Manuel Kiras 
Jose Rufz 
Francisco Victorio 
Anuel Duprat 
Jos<? Messina 
Cdrlos Csnziani 
Mauuel Morano 
Angel P. Nuuziante 
Jose Torres 
Manuel Eiras 
jose" Rufz 
Francisco Victorio 
Angel Duprat 
Carlos Ruffo 

Arturo Gilderdale 
Rodolfo Newberry 

id 
id 
The Argentine Tieira del Fuego 

Esplotat : on Co. Ltd. 
id 
Marcel iuo Ribeira 
The Argentine Tierra del Fuego 

Ksploration Co. Ltd. 
Benjamin Duport 
Kugenio Minvielle 
jose Gam a 
Kmiliano I). Morcon 
Miguel Rodriguez 
The Argentine Tierra del Fuego 

Exploration Co. Ltd. 



id 

id 
id 



Concedtdo 
id 
id 
id 

id 

Concedido 



CoTicedido 
id 
id 
id 
id 

id 
id 



— 79 — 



Afto Situaci6n 

i I 


1 
1 

Substancia ( 


Solicitante | Observaciones 

1 


1905 Rio Irigoyen 


arenas metalff. ' 


1 
The Argentine Tierra del Fuego ! 


" 


i" 


1 


Exploration Co. Ltd. { 


1 Coucedido 


Isla Nueva 


1 




1 


Canal Beagle 


id 1 


id , 


id 


Rio Bompland 


id 


iu ! 


id 


• Rfo del Fuego 


, aluv. aurfferos j 

arenas aurfferasj 

aluv. aurfleros ' 


id 


id 


* | Cabo Sauta lues 


id 


id 


» ' Cabo Argentino 


id 


id 


» Bah fa Policarpo 


id , 


id 


id 


> ,, Cabo Argentino ' 


id 1 


id 


;d 


» Rfo Sud- America 


id I 
id ' 


id 


id 


» ,|Bahfa Buen Suceso 


id 


id 


> ;' Bahfa Policarpo 


id 


id 


id 


» ; Rfo Lopez 


id , 


id , 


id 


id 


1 id 1 


1 id 


id 


> Bahfa Buen Suceso 


id | 


1 id 


id 


» Rfo Bompland 


id 


1 id 


id 


» — 


arenas metalff. 


Hans K. jongensen 


id 


» , Desde C. Domingo 


1 






hasta Peria 


id 


jjose 1 Maraiui 


id 


» Rfo Dorado 


id 1 


jos£ Mazzeri 


id 


> Rfo San Martin 


arenas aurfferas 


, jorge Newberry 


id 


* Rfo Romplant 1 


aluv. aurfferos 


| Hans E. jorgensen 


id 


» ' Cabo Santo Do- 








mingo 


id 


Ma reel in Ribeira ' 


id 


» Rio San Sebastian 


Id 


Kicardo G. de Rosis 


id 


1905 ! Lago General oca; 


aluv. aurfferos 


Adan Zaballa y J. Ovando 


Concedldo 


> Costa Atlantico ' 




1 


id 


Paralelo 54 , 


id 


R. Sorondo, O. Garcia Pineiro 




» Mojon is. lfnea di- 








visoria Chile 


arenas aurfferas 


Ricardo Curlenvis 




-» Mojon 19 id 


id 


Silvio Cerruti 




» • id id 


id 


Eduardo Da vies 




» » id id 


id 


Domingo Goyetche 




» » 15 id 


id 


Laureano Godoy 


1 
1 


» 18 id 


id 


i jorge Keeru (Hijo) 




» id id 


id 


Carlos Keeru Lamas 




» » 16 id 


id 


Restituto Car&za 




> fo Lapataia 


id 


Arturo P. Rued a 




» Costa Atlantico 








Paralelo 54 


aluv. aurfferos 


J Zaballa y J. B. Sarmiento 


Coucedido 


» N. del Canal Beagle 


id 


M. Zaballa yjostf Frfas 


id 


» w fo Lapataia 


arenas aurfferas 


Adolfo Puebla 


id 


Bahfa id 


3a categorfa 


Gabino R Cueli 




» "io Grande 


arenas aurfferas 


Benjamin Dupout 




> Bahfa San Sebastian 


aluv. aurfferos 


Eugenio Miuvielle 


1 


» Arroyo Gama 


id 


Jos£ Gama 




» Rio (iamha 


id 


Charles L. Klarke 


1 


> Rfo Sebastian 


id 


1 id 


' 


» Arroyo Alfa 


arenas aurfferas 


Benjamin Dupout 




» Arroyo Beta 


1 






v R.Cullen 


aluv. aurfferos 


Miguel Rodriguez 


1 * 



BAHIA AGUIRRE 

1 890- 1905 

C A T E O S 



Ano 



Situacion 



Substancia 



Solicitante 



Observaciones 



1898 
1901 



Bahfa Aguirre 

id 
Bahfa Valenti 
id Aguirre 



carbrtn 

1. a catt'Korfa 

id 

id 



Carlos Small y Ca. 
Kduardo Marchelli 
Iro Marchelli 
Vicente Manchielli 



— 8o — 

BAHIA THETIS 

1 890- 1 905 

C A T E O S 



Afio 



1900 



Situacion 



Substaocia 



Solicitante 



Bahfa Thetis 
1901 i Cabo San Diego 



Turba , Arthur I). Campbell 

i.a categorfa I Tito March el li 



Observaciones 



L. 



Concedido 



RfO CULLEN 

1890-1905 

C A T E O S 



Aflo 



Situaci6n 



Substaneia 



Solicitante 



Observaciones 



1 


r — .___.- — 


1 


— - - — — 


— _ 


1 90 1 


Arroyo Beta 1 


i.a categorfa 1 


Julio Schelkly 




1905 . 


Mojon 16, Ifnea di- 










visoria Chile < 


id 


Francisco Parera 




» 1 


Mojon 18 id ' 


id 


Pascual Volpi 




» 1 


18 id 


id. 


Jos* Volpi 




> 


16 id ; 


M 


Juan Rodriguez 





RfO CARMEN SILVA 

1 890- 1 905 

C A T E O S 



Ano ' 



T 



Situacion 



Substaneia 



Solicitante 



W 



1905 || Rfo Carmen Silva 



i.a categarfa I Miguel Rodriguez 



Observaciones 



Concedido 



V A R I S 

1 890- 1 905 

C A T E O S 



Ano 



Situacion 



[j Substaneia 



Solicitante 



1905 jj Cabo San Pablo i.a categorfa , Pablo Miiivielli 



Observaciones 



Concedido 



DISTRITO DE RIO POPPER (RfO GRANDE) 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS * 



Afio 



() 1905 

() • 
() » 
() » 



Situacion 
de la mina 



kfo Men cies 

Popper 

id 

id 



Substaneia 



Nombre del dueno 



cuarzo aurffero Kugenio Minvielli 
oro Benjamin Dupont 

oro , Miguel Rodriguez 

oro Enrique A. Toledo 



Nombre 
de la mina 



! Henjamiua 

Henry 
1 Raquel 

Delia 



St - 



CATEOS 



Afio 


Situacidn 


Substancia 


Solicitante 


Observaciones 


'9°5 

» 

> 
• 

> 


T 

Cabo Pefias 

Rfo mendes 

Cabo Santa Ines 

Costa Oceano 

Paralelo 54 
id 


i.a categorfa 
id 
id 

id 
iu 


Autonio de P. Aleti 
Miguel Rodriguez 
Hans H. Morgeuseu 

Diego Davison 
Hmiliano D. Morc6n 


Concedido 

Concedido 

id 
id 



DISTRITO DEL LAGO FAGNANO 

1 890- 1905 

MINAS SOUCITADAS 



AfiO 


Situacidn 
de la mina 


Substancia 
oro y plata 


N ombre del dueno 
Marcelo T. Bosch 


Nombre 
de la mina 


»9<>5 


Lago Paguano 


Marfa Luisa 






id 


id 


Marcelo T. Bosch Roldan 


La Modesta 






id 


id 


M. Bosch Pebet, R. Bosch y Lacaze 


25 de Mayo 






id 


id 


Marcelo Bosch 


9 de Julio 






id 


id 


Eduardo Lacaze 


3 de Julio 






id 


id 


Juan Pebet 


Fructuoso Rivera 




' 


id 


id 


Jorge B. Bosch 


■ San Jorge 






id 


id 


Alejandro Bosch 


La Portefia 






id 


id 


Plorentino Bosch 


San Andres 






id 


id 


Alejandro Bosch 


4 de Febrero 






id 


id 


Juan Pebet 


La Oriental 






id ' 


! id 


Marcelo T. Bosch 


La Uruguay 






id 


id 


Eduardo Lacaze 


26 de Febrero 






id 


id 


Bosch. Pebet y Lacaze 


4 de Julio 








CATEOS 




Afio 


Situacidn 


Substancia 


Solicitante 


Observaciones * 


'905 


Rio de Oro 


i.a categorfa 


Henry Casteignau 


1 

1 Concedido 






id 


id 


Soplus Augusto Meyer 


id 






Lago Paguano 


id 


Ramdn Alvarez de Toledo 


id 






id 


id 


Nereo Doblas 


id 






Rfo de Oro 


id 


Benjamin Dupont 








Lago Che-Ep«-1 


id 


Jose" Gam a 








id 


id 


E. Alvarez de Toledo 


Concedido 



DISTRITO DE BAHlA SLOGGETT 

1 890- 1 905 

MINAS SOLICITADAS 



Afio 


Situacidn 
de la mina 


Substancia 


Nombre del dueno 


Nombre 
de la mina 


1894 


Bahfa Sloggett 


lignito 


Luis Botazzf 




Elena 


1897 


id 


carbon 


Pedro Gartlaud 




Sloggett 






id 


liguito 


Ramon R. Castro y Ca. 




Esperanza 






id 


id 


Juan Pablo Cdrdoha y 


Ca. 


, Magallanes 






id 


id 


C. Beccar y Ca. 




Salvamento 






id 


id 


Javier Romero y Ca. 




Herminia 






id 


id 


Pedro Gartlaud 




Elisa 






id 


id 


Joaquin Tagle Castro 




Exploradora 






id 


id 


Aurelio Cotapos 




Exploradora IT 






id 


td 


Ncmurino Cotapos 




Exploradora III 






id 


id 


Carlos N. Rossi 




Oeste I 






id 


id 


Juan N. Rossi 




ocste II 






id 


id 


Pedro Gartland 




Allen Gardimiier 



- & - 



Afto 



1899 
1*94 



Situacion 
de la miua 



Bah fa Slogg-ett 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 



Substancia 



petrdleo 
liguito 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 



Nombre del duefto 


Nombre 
de la mina 


J. Tobar T. Estrada y B. Estrada 


Sin Nombre 


Tom As A. I, Breton 


id 


Sim6u Ostwal 


id 


Jose" Zubizaneta 


id 


Alfredo Vacar* 


! id 


Jose" Marfa Rizzi 


id 


Santiago E. Barabino 


id 


Ernesto Honors 


id 


Bernardo P. Iturraspe 


id 



CATEOS 



!--W 



Afto 



Situacidn 



Substancia 



Solicitantc 



Observacioues 



1890 K. del Cabo San Pfo 

1897 Bah (a Slogan 

190a id 

» Isla Pickton 

1905 Canal Beagle 



carbtin 

id 

1. a categorfa 

id 

id 



Dario Cornero 
Jose" P. Alvarez 
Archibald D. Camer6n 
Eugeuio * omero 
Jose" Romero 



Concedido 
id 
id 



DlSTRITO DE BAHIA LAPATAYA 

1 890- 1 905 

MINAS SOUCITADAS 



Afto 



Situacidn 
de la mina 



<*) *993 Bah fa I.apataya 



Substancia 



Nombre del duefto 



cobre 



Jose" Romero 



Nombre 
de la mina 



Einpuje 



TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO 



RESUMEN GENERAL 



Afto 



1890 
1891 
1892 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1 901 
1902 

J9°3 
1904 
1905 

Totales. 



NINAS 



CATEOS 



Solid tadas 



Denunciadas 



Restauradaa 



Concedidas Solicitados 











16 


z 


— 


16 


I 
9 


— 


— 


— 


6 

3i 

8 

9 
1 

4 

I 

'9 


— 


— 


— 




— 


— 


105 


— 


— 


16 



Concedidos 



1 




1 3 


— 


2 


— 


3 




1 


I 


5 


— 


19 


— 


1 


1 


6 


— 


3 


2 


3 


3 


76 


45 


123 


51 



- 8 3 



MERCADO DE LONDRES 



Cuadro de las variaciones en los prccios de una tonelada de los siguientes metal cs 
zinc, plomo, cobrc y estano desde el ano 1873 hasta 1904 inclusive. 



ANO 



1873 
1 874 

i«75 
1876 

1877 
1878 
1879 
1880 
18S1 
1882 
1883 
1K84 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

i*93 
1894 

1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1900 
1 90 1 
1902 
1903 
1904 

1905 
1906 



ZINC 



€ 

27 
23 

21 

23 
21 

»9 
17 

19 
16 

17 
16 

15 

14 

15 
16 

19 
20 

23 

23 
21 
18 
16 
15 
17 

17 
20 

25 
20 

17 

19 
21 

23 

23 



2 

9 
10 
18 

15 
10 

5 

4 

18 

15 
1 

8 
iS 

14 
1 

2 

9 
13 

18 

15 
z 

2 

5 
6 

19 

18 

6 

16 

»4 

3 
12 

2 

19 

N. B. 



d. 

8 

11 

o 

4 
o 
o 
o 
6 
o 
6 
o 
2 

10 
o 

5 
10 

2 

11 

o 

5 
5 
\ 
8 
8 
10 
8 
2 
o 

5 
8 
o 
11 
6 

t = 
s. = 
d. = 



PLOMO 



23 
22 

22 

21 

20 

16 

14 
16 

14 
14 
12 
11 
11 

13 
12 

13 
13 

13 
12 
10 

9 

9 

10 

11 

12 

13 
»5 
17 
12 
1 1 
11 
12 
12 



s. 

6 

2 

9 
»3 
11 

»4 
16 

7 
19 

7 

18 

6 

10 

4 

»7 
18 

o 

•» 

8 

15 
16 
11 

12 

•» 

10 
2 
1 
3 

14 
4 

'5 
I 

5 



COBRE 



Una libra 
U11 chelin 
Un peuique 



o 95 18 

o 89 12 

4 90 o 
10 83 6 

o 75 16 

3 68 11 

6 64 5 

6 69 5 

3 68 o 

5 73 o 
o 69 3 
o 60 9 
o 48 16 
9 44 10 

48 4 

3 79 * 1 
10 55 3 
10 61 11 

10 56 11 

1 49 18 
u 48 3 

9 43 12 

11 47 1 
9 5o '3 

5 52 5 
8 55 9 

10 78 2 

11 78 8 

2 73 7 
8 56 13 

4 63 o 

6 63 o 

1 « 79 5 

85 o 

5 pesos oro 
25 ceutavos oro 
2 ' ., ceiitavos oro 



o 
o 
o 
2 
o 
6 
6 
o 
o 
o 

3 
6 

8 

6 

o 

4 

10 
10 

2 

IO 

II 

8 

4 
8 

8 

8 

7 
6 
2 
8 
10 

3 
o 
o 



ESTANO 



t 



d. 



133 


mm 

i 





108 


8 





90 


2 





79 


10 


2 


73 


3 


6 


65 


12 


3 


72 


6 





91 


5 





97 


9 


3 


106 


14 





97 


f 


6 


84 


II 


7 


89 


7 


2 


101 


8 


6 


112 


19 


6 


117 


5 


5 


96 


10 


9 


97 


13 


3 


94 


4 


1 


96 


10 


5 


88 


18 


2 


72 


II 


10 


67 


4 


1 


63 


12 





65 


8 


i 


71 


8 


I 


126 


12 


I 


137 


14 


7 


121 





1 


121 


4 


1 


129 


8 


1 


128 


8 


1 


161 


5 





»77 









.= 0.05 in n 



MERCADO DE LONDRES 



Cuadro de las variaciones en los prccios de 1 onza de pi at a, 
desde el aflo 1873 hasta 1904 inclusive. 



Afto 



1873 
1874 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
18S8 



d. 



59' - 4 


5« : ' i.. 


56 ' H 


52 » 4 


54 ,3 ,« 


52 » ,„ 


51 », 


52 ', 


51 ""« 


51 "h 


50 ». w 


50 " 8 


4S''„ 


45 ' A * 


44" « 


42 '.„ 



Afio 



d. 



I8K9 


A1 >i' 
4 2 it; 


1890 


4/ 11; 


1891 


45 ' in 


1892 


39 ,a 1.. 


1893 


35 '* 


1894 


zn Hi 


1805 


29 ' X 


i8q6 


30 ■"* 4 


1897 


27 y | b 


1898 


26 * ,,. 


1899 


27 '.16 


I900 


28 > 4 


1901 


27 \ |« 


1002 


24 ' K 


1903 


24 , 4 


1904 


26 •-/:. 


1905 (fin) 


30 


1906 (Abril) 


30 Vh 



PADRtiN MINERO DE LOS TERRITORIOS NACI0NALE8 

1890-1905 



INDICE 



hAg. 



Advertencias 7 

Territorio Nacional de Los Andes 9 

La Pampa 23 

» Neuquen 27 

Rio Negro 45 

» Chubut 51 

» Santa Cruz 65 

••> Tierra del Fuego 73 
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